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•D £0  BENEDICENTE, 
RECTORE  MAGNIF  ICE  N  T ISSIMO, 
SERENISSIMO  PRINCIPE  AC  DOMINO, 
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ELECTORAT.  BRANDENB.  HEREDE  E.R. 


CONSENSU  GRATIOSO  FACULTATIS  MEDI CJE, 

P  R  E  S  I  D  E 

VIRO  EXCELLENTISSIMO  AT£>VE  EXPERJENTISSIMO 

DN.  GEORGIO  ERNESTO  STAHL» 

MED.  DOCT.  ET  PROF.  PUBL.  h.t.  DECANO, 
PATRONO,  PRAECEPTORE  AC  PROMO  TORE  SUO, 

PRO  LICENTIA 

SUMMOS  IN  MEDICINA  HONORES  ET  PRI¬ 
VILEGIA  RITE  CONSEgVENDI, 

Eruditis  placide  disquirenda  exhibet 

JOH.  CHRISTIANUS  FRITSCHIUS, 

Schvvartzburgicus. 

Ad  d%  Mdrt.  MDCC. 

In  Auditorio  majori,  horis  ante-&  pomcrid. 

HALJeI^GJ)^  ypis]oh7jac.  Krebfii,  Acad.Typogr. 
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PROOEMIUM, 

Etailurgi*  ht£  patensfludium  atque 

artificium,  ut  a  longo  tempore,  nempe 
propiorum  aetatum,  in  nulla  forte  alia  re¬ 
gione,  operofiiis  &  utilius  cultum  eft, 
quim  apud  nosGermanos,&Americanos  $ 

|  Siquidem  aliis  certe  gentibus,  modo  non 
| miraculo  fuerit  audire,  quod  in  Mifnicis 
argentifodinis,fpatio  odoginta  annorum, 
dedudis  omnibus  fumptibus,  qui  certe  non  exigui  fuerunt,  fo- 
lius  argenti, 16440.  Myriadum  feu  Millionum,&  73.  Tonnarum 
auri  pretium  impetratum  fit,  teftante  Petro  Albino  in  Chroni¬ 
co  Mifn.  Miuer.j  Germanico:  Ita  nemo  quis  quam,  nifi  harum 
rerum  valde  imperitus,  contradixerit,  quod  apud  Germanos 
praecipue, etiam  fcientifica  hujus  negotii  tradatio,pne  omnibus 
aliis  gentibus,  plurimum  fucceffus  habuerit.  Quamvis  enim 
non  negemus,  quod  aliae  nationes,  multa  a  Germanis  inventa 
luculentius  excolere  &  intimius  evolvere,  minimi  negligantj  N 
quo  nomine  Galli  imprimis  fefe  efferunt:  notum  tamen  fimul, 
&velutinconfeffo  eft,  quod  tales  nihil  propemodiim  hac  fui 
perfpicaciore  cultura  atque  folertia  dignentur, nifi  quod  ad  ma¬ 
jorem  perfedionis  gradum  provehere,  labore  potius  &  inde- 
feffa  affiduitate,  quam  ingenio  atque  ftudio,  integrum  fit. 

Ubi  quidem  cum  Metallorum  ea  fit  indoles,  ut  femel  de¬ 
purata,  deinde  nullum  ulterius  artificium  admittant,  nifi  pur& 
artificiolas  effigurationes  j  praeterea  in  ipfa  Germania, non  mo¬ 
do  Metallorum  ip  forum  ingens  proventus,  fed  &  reliquorum 
adminiculorum,  quae  ponitisfimae  illorum  purificationi  infer- 
viunt ,  par  abundantia,  quafi  luxurient :  Fit  inde,  ut  leviori 
pretio  elaboratisfima  metalla  ab  ipfis  Germanis  fibricoemant 
exteri,  quam  ut  homm  mundificationi  ipfimet  ulterius  infu-  v 
dent,  contenti  nimirum  artificiofafohim  opera  inde  formare. 

A  Quid 


•)(*),  c® 

Quid  ?  quod  nullum  fere  metallum),  excepto  ferro,  infignem 
talem  meliorationem,  admittat^  firmam  nempe  &  ingenuam, 
qualis  eft  ferri  in  chalybem  perfe&io.  Ubi  tamen  fucorum 
metallicorum  magiftri  forte  etiam  inter  exteros  non  defuerint, 
qui  aiurum  pallidius  Rhenana-Germanum,;  temporariis,  coloris; 
exaltationibus  imbuere  cordi  habeant., 

Sicut  autem  hic  ipfeuberrimus  metallorum  inter  Germa¬ 
nos  proventus, merito  ipfos  excitavit, £td  excolenda  illa  artificia,, 
quibus  ffutfiu  mineramm  harum  rc&e  potiri  po fient,  ita  negare 
tamen,  non  licet,  quin  multas  ejusmodi,  fumme,  imo  unice, 
proficuas  operationes,  magis  pure  empirice  adminiftrari  videa¬ 
mus, quam  ut  ullam,  imo  raro  vix  proximam  earundem  effica¬ 
ciam,  cognitam  obfervemus:.  ut  lkpiffime  non  leve  dubium 
fub fit,  annon  potius  ad  talem  proceffum  infiituendum  a  nuda 
fortuita  experientia  inducti  fuerint  mortales,  quam  ut  quieun- 
que  forte  primus  fuit  inventor ,  theoreticam ,  feu  fcientifieam- 
talium  effeftuum  caulanragnoverit.. 

Cum  vero  rerum,  fuapte  natura  &  utilium  &  pulchra- 
tum,  caufas  quoque  veras  noviffie,, operae  certe  pretiumfit  \  Pla¬ 
cuit  nobis  hoc  ipfiim.  argumentum,,  pro  SPECIMINE  INAU- 
GURALI  afiumere,  utp o te  quod  &  dignitate..  &  ubertate  ma¬ 
teriae,  ad  exercendum  ingenii  nervum,  campum  fatis  patulum 
aperite  Experiemur  itaque,  Dea  bene  juvante,,  vires  noftrasi 
qqas  ejus  directioni  benignisfimae,  humiliter  commendamus.. 


SECTIO  PRIMA / 


amentis. 


^  U  M  M  A  R  T  A.. 

MctaUurgia  >  vel  Mechanica^  §.  u  vel  Pyro tcchnica  §.  2..  Non 
utras fetraftamus,  quia.  nmium%£..  Mechanica  partim 

minus 


U  g:  •  ©)  o)  eo 

minus  theoretica  eft,  §.  4.  Sed Architc&onica,  §.jy  Ichn$* 
graphicay  (f  Geometrica  Subterranea ♦  §.  'Ss  Hydraulica  §.  7* 
Mocblicay  §.  S.Partim  rationi  adhuc  incognita  %V9*  Quoad 
trailus  Montium  (f  Venarum*  §.v&.  Dioerflitatem  Saxorum • 
£ . T 1 .  Situm  ad  horizontem ,  §.  /2,  Pyrot  ethnica  itaque pr&- 
mittimus  Hi  flor iamy  hinc  aspuimus  fundamenta, 0^- 
r##/ y?  hic  Mechanica  operationes  pr&yi&y  § .  14 .  Contuflo  (f 

lotura  §. //.  Molitio,  eommmutoria  %>i6.  fubattoria. 
§.  /7.  fluccedunt his  opera dones  ipfky quibus  Minera  diverfli 
§,/<?.  Ditior y  magis  immediate  §  19 „  pr ace  dente  uflione .  §.  2  <7. 
velomiffky^ai.  funditur yflineyvel  cum  additamentis. §.22.  im¬ 
mediate  inter  carbones,  §.2$.  eud in  vafl,  %24 .  indeflunt 
fcorUtf  Metallum  1%: 25.  fluccedunt feparationes.%. 26.  Ex 
hac  Hifloriayflimdamenti  loco  coriflideranday conditio flkxij%,2y. 
(f  niinera,  §.  28 .  denique  Metalli.  $.29.  adignem  §.  30. 
&ad  ifla  invicem  >§. 5> •  imo  Metallorum  inter fe  mutuo: 2 . 
quibus  rebus  innituntur  vana  ait  orationes  fub  ipfis  operatio * 
ntbu5&.%. 

ETALLURGIAM  EYROTECHNICAM  tra&are 
dum  fufeipimus,  volumus  illam  hoc  ipfo  contra  di- 
|ffindaraMetallurgise  in  genere  \  Diftinguimus  enim 
Metallurgmn  in  Mechanicam  Subterraneam,&/^0- 
technicam  /  per priorem  intelligerido,  Scientiam  atque  artem  Me¬ 
talla  inVefligandi  atque  colendi adhuc  ir. mineris  latetv 
tUy  manualibus  artificiis  indigent,  ut  eruantur  :  PoHeriore  vero 
nomine,  denotando  illam f dentiam  &  artem,  qux  mineras,  fe¬ 
ni  eli;z  lucem  pro  tradas,  ita fep  arare  docet,  ut  metallum  purum  a 
lapideis ,  &  mediis  mineralibus  heterogenskatibus,  depuratam, 
ufibus  suis  amplisfimis  aptum  reddatur. 

Sunt  utrxque  hx  partes  Metallurgiae,  certe  latisfime  pa¬ 
tentes,  &  complectuntur  fub  fe, tot,  &  tam  varia, u t  ambas  fimul 
evolvendas  fufeiperb,  vix  audere  potuerimus }  imo  ,  quicquid 
etiam  virest  permitterent ,  videtur  hujusmodi tradatio  amo* 

1  •  A  1  dulo 
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~  s  dulo  .S^ri^/^  noftri  aliena^  utpote  quae  non  tam  Dijpumtioni, 

4  quam  integro  //^r^materiam  fuppe  ditaret.  Quin  denique  ni¬ 
li  il  diffimulando,  habet  illa  Prior  Metallurgiae  pars,  plurima 
prorfiis,  quorum  aliqua  nullam  adeo  inf  ignem  theoriam.,  aut 
feientificam  quoque  tradationem,  fed  folum  mechanicam  ‘peri- 

5  tiam  pofcant :  cujusmodi  funt  illa  omnia,  quae  ad  architeBuram 

fobterraneam,  pertinent  :  quae  Ichnographiant 

^  fubterraneam,&  geometriam  ejusdem  generis,  tag  QJrr meffeti/ 

7  verffdne n / 5ft<rr  cf  fcf) e rt* » ;  Hydraulicam  Metallurgicam,  Me  @en>ot 

SBaffer/  ehtbrfngen  «ft5^unj!cu§ciigen/tmd 

SSajTer  (dtunge»  &c.  Divifioues  item  quae  juspari- 
unt,  Dermeffen  gefo/  gunfc  ©rubeti  un^sri)l«ffctt/&  fimilia  ccmcer- 

8  nunt :  Sicut  pariter  pure  mechanici  cenfus  finit  ifta t.maehim 
duBoria  &  traBori&y  quibus,  minera,  e  tradibus Tuis  &  venis  de- 
cerp  ta,  in  apricum  e  profundo  promovetur,  t>atmrtf>ha$  gcwott* 

9  ncne  Srfc  5«  ?<tge  auggefgfccrf  n?irb  :  Ex  parte  vero  nullam  peni- 
tus  fundamentalem  (knfiientifaam  rationem  adhuc  admittunt  $ 
cujusmodi  funt  tum  univerfus,  montium  ili  orum  metalli  feraci- 

ioum,  tum  venarum  fe  11  traduum  tninerac  feorfim ^pofitusfectin* 
d^m  cardines  mundi,  &10  gefantfe  @efd;tcfe  i>t g  ®  ebti rgg/  af6  aud)  itttf 
befoii&er&er@tfttge/  ^rreichen  oter  ©tun&te/ |m»ge  n  uri& 

11  fte$eir:  Conditiones  denique  IpecialifTima:  lapidis i\\  certa  vena 

n  reperiundi,  ter  Unkrfd)db  M  ©ejfdttg  unb  gecfyftewe:  Situs  item 
fecundum  horizon t em  differente  svenarum,  fcag  jjdgett  uu&fnffeu 
t>er  fimilia. 

Manemus  nos  itaque  in  noffra  Pyrotechnica,  quae  fuprii 

13  terram  edudis  mineris  competit,  Metallurgia,  occupati,  cujus 

ut  rationes  atque  fundamenta  rede  edere  valeamus,  Hifloriam 
ipfam  prius  adumbrare  conveniens  erit*  > 

Placet  vero  initium  facere  ab  illis  operationibus,  quae  qui- 
dempariter  mechanicis  adminiftrationibus  perpetrantur,  ha¬ 
bent  vero  tum  praevias  tum  fubfequas  Chymico-Phyficas  ratio- 

14  nes,  quae  proinde  ad  harum  quoque  mechanicarum  (pedalium 

:  "  enchk 
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enciiirifaim  &  cautelarum  neecflitatem  fundamentum  prae- 
bentj Hujus  generis  ef XConttifio  8cLoturayba$fp uef;ett  }u©dMtd>  15 

:  Molitio  item  tam  c&ntminutoriay  in  Lazuh  iftius  artificialis  16 
*<r  Manm@r«rtf  wtb©ef)mAken/  prseparatione,quam  confriffioria 
veluti&  fubaftoria,  pro  amalgamatione  auri  lotorii  futtilioris  17 
cum  mercurior(3ujfQwef  tOiil^ferr- 

Minera  itaque  a  vena  tua  decuffa  &  Coelo  noffro  expolita, 
prout  vd  dives  metalli  eft, vel  minus, i tapauhihim  diverfe  expe- 18 
ritur  fata  3  Ditior,  vel  exponitur  excoctioni  magis  immediate, 
praecedente  ialtem  levi  uftione,  vel  etiam  fine  eadem  r  vel  tra-  19 
ftatur  prius  contudone  atque  lotura,  fi  vel  pauperior  fuit  mine-  20 
ra,  vel  Saxi  re  (pectus  ad  fufionem,tale  quid  feorfim  exigat-  21 

Praeparatum  huc  usque  metallum,  funditur  hinc 3  vel  fine  22 
additamentis  ,  ita  folum  uti  ab  ultione  fe&a  prodit  \  vel  eget 
adhuc  convenientibus  additamentis* 

Fulioniita  exponitur^  Sed  cum  magna  illa  differentia,  ut  23 
vel  immediate  carbonibus  imponatur, atque  ita  per  eosdem  dif-  24 
fluat  &  colliquetun  vel  in  vafe,  extra  contadum  carbonum  £un- 
datur.Format  ita  partim  fcorias  partimdeponit  metallicumfuum  25 
fedimentum  :  &  illud  quidem  iterum  vel  mox  purum  atque  fin- 
cerum,velheterogeneitatibus  adhuc  inquinatum:  &  his  quidem 
vel  toto  genere,  vel  fpecie  tantum  ,  alienis* 

Unde  quidem  ultimo  loco  convenientes  feparatlones  re-  z6 
quiruntur,  quibus  unum  metallum  fequeftra tum  ab  alterojfin- 
cerum  denique,  &  in  fiia  fpecie  purum  penitus  obtineatur. 

Quia  nVero  &contiiftonem  &loturamnonnihil  variant  dif-  27 
rentio  faxorum,  ita  primo  loco  horum  indoles  confideranda  1$ 
venit  5 

Proxima  ab  his  eft  conditio  illius  mineralis,  quod  metalla 
in  mmera  conjunctum  eft  5  quod  ad  conditiones  uftionis  rede 
infti  tuendae  fecit* 

Huic  applicanda  eft  conditio  me  talli,  feu  proportio  ejus  26 
mutua^tum  ad  ignem  fimpliciter,  combuftorium  &  fuforium  5 

A  i  tum  y 
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tum  feorfim,ad  modo  didiim  minerale  ipfi  conjunSmn,&  utri- 
$1  usque  mutuam  habitudinemad  ignem, &  in  igne. 

His  fubjungenda  eft  fulilkas  metallorum  diverforum  $  ea- 
que  tum  initialis,  dum  adhuc  in  minera  ,  quamvis  jam  praedi¬ 
cis  modis  praeparata,  diffufa  haerent :  tum  fuccefliva,  ubi  jam 
femel  depurata  &  juris  fui  feorfim  fadafunt. 

3l  Subjungenda  denique  erit  habitudo  etiam  metallorum 
inter  fe  invicem, ad  fullonem  5  fieut  e  tiamad  ultionem,  combu- 
ftionem  &  redudionem.  ,  -  <  , 

*  *  Quorliim pertinet  alteratio  fub  ultione  &  fulione  obtin¬ 
gens,  incinerationis,  vitrificationis,  ^deflagrationis,  tanquam 
potiflimum fundamentum depuratioriisfuforiae argenti  &  auri, 
Ui  ;  &  ejusdem  e  cupro  feparatorke, 

-  >  CAPUT  PRIMUM. 

JDe 

PRAEPARATIONE  MINERARUM 

Prima ,  &  quamobrem  ita  fufeipiatur. 

■‘SUMMARIA. 

Bffbffi  miner  a,  vel  affervantur  in  occlufo  §,/.  vel  exponuntur  Aeri 
§.  /•  ut  aluminofin  §  vitriolica  §>4.  firmat  £  in  fiffili-liJ 

mofo  lapide y  §./.  qualei p  lumbagine AScbyvartzburgica  §.  6. 
(f  Hajfiac&  Frankenbergenfes,%.  7.  Fragmina  locuplctiffimay 
pulchre  ludentia ,  pro  Curio  floribus  fcp  oriuntur.  §.  g.  Mine¬ 
ra  cupri  ingenui  Scb\vartz burgica  §,9.  Argentifira  Andres * 
bergenfis  (f  Schnebergenfis *  §./0.  Contufio  duris  mineris  nc- 
ceffaria,  §.  //.  cui  tamen praparanda,  §./,?♦  vel di&a  deris , 
§.  13.  vel uflionis  ope ,  §,  14.  ubi  durijfimis  etiam  aqua  af¬ 
funditur.  §.  //.  unde  diffiliunt  filices  §.  16.  ut  comminui 
poffintm  §.  17.  Contufioni  bumiditas  additur .  §,  18  •  ne  di- 
/pergatur y  §♦  19,  ubi  fimul  lotura  fuccedit  §.  20.  nbi  in  fo¬ 
veas  §♦  21 0  fnateria  gravior fub  fidet.  §.  22.  pretiofi  metalli 
lotura,  manualis  23*  ah  eo  §♦  24.  aut  tabulatis }fiens  §.  -iji 

-  in 
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in  auro  §,26.  fluviatili,  vel  limo fb.%27.  rurjus  Schtoartzbur* 
gicum, aurum  % »2  g.  apparatus  panni fetae  ei  §,2p.  Enchirifis  ma~ 
nwilis  lotura; §.jo.  in fuccuflflone  (f concuffione,%gu  inma~ 
j oribus  vero  criborum  'orichalceorum  uftis,  §.  J2.  retentis  la - 
pillisraurum  transmittentibus  exiguum,  §•&*  fruflulum  ra~ 
rifflmum  Rudolphopolttanum  auri  §.  34,  lotura  cinabaris ♦ 
contrarii  motus  §*j6.  faxo  fub fldenti  fupernatans . 

§•  37* 

Jnerae  e  fodinis  in  apricum  prolatae,  praefertim  nobilio¬ 
res,  atque  ditiores,  in  loca  quae  occludi  potiunt, promtu-  I 
tria,  nimirum^  convehuntur  j  quae  in  magna  quan- 
^ntetcrfauperioresautininus  pretio ft ,  effodiuntur,  ali¬ 
qua^  etiami  ex  fuaJpecialiindolq  adeo  que  necefftate  quadam, re-  2 
linquuntur  fub  dio,  ut  alicubi  aluminis,  in  Anglia  etiam :  referen-  3 
tibi>s  Abi:  Philofoph :  vitriolics:  in  variis  locis  e  tiam  cuprea  mine-  4 
raeymoUiori&  veluti  timofo  fidili  lapidi  innatae:  aliae  tamen  prius  5 
cande  fabis ;  aliae  ita*  crudae  r  Hujusmodi  etiam  minera plumbea 
argenti  compos, quae  'wAlluflriffimorumBomin .  Comitum Sclftvartz-  6 
burgico-Rudolphopohtamrum'  territorio  prope  S33eitf(fe6crgen  eru- 
itur,,  limo  tali  veluti  petro foimmerfa,  maximae  duritiei  5  qui  ta¬ 
men  aliquot  menfium  mora,  fub  dio,  tempeflatisrprxciput  plu¬ 
viae,  aliarumque  aeris  mutatiouum,  fubfidio,  ita  molle fcit,  ut  in- 
ftar  mollis,  veluti //^^lapidisy  facili  mola  contundi,  atque  ita 
deinde  /<5tf/*ftrfeparari  queat,  qua  quidem  haec  terreo  -  lapidea  i- 
pfius  pars,  facile  in  verum  veluti  /^//^@d)famm/redud:a, aquae 
fluxu  a  metallica,  graviore  lubfidente  portione,-  abluitur.  E- 
jusdem  indolis  eft  etiam Hasfiaca,  quae  Frankenbergs,  haud  lon-  7 
ge  Cajfellis,  colitur,  Cupri,  miner a,fe  qua  vid.  Scriptum,  *<mt  <Er$* 
©flgentimD  fcetywi 

Supervacuum  propemodum  eft’ monere,,  quod  interdum 
occurrentia  fragmina  peculiariter  locupletiar  minera  praefertim 
valde  depurata,  radiantia^  feorfmr  reponantur  pro  Curioft oribus  ;  8 
fon»«rlid);&cr6e.refcCecurieufe@tttjfcn/  ^e^fegen/ 

•ter  J&aar>€5f  Ibcr  /  rofl \$  giilti  n- €^/©ta^l  '  gatt^c  ©lof  Sr?  i 

cujus 
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(cujus  utriusqucpoftreminaagnus  proventus  confpicipoted 
©e<u4tfen@f<W/  un?>  S.&tt&reas&erg/Junb  att&cregar  obcr  m<5* 
J!enf(jeif$  fle&te$ciie  Sfuflttt.  Cujusmodi  nativi  puri  cupri*  alias 
certe  fatis  rari  flexilis y  imo  malleum  fatis  ferentis,  *><$  ftd>  tt?e§f  mit 
tero$ammer:jteff$ctt  Hjl/  magna  quoque  copia  hodie  reperiun- 

9  tur  ,  in  fupra  jam  laudatorum  Illuftriflimoruin  Comtum 
Schwart&burgicorum  ditione,  nempe  regione minerarum,  per 
Dei  gratiam,  feraciffima,  ad  oppidum  Kocmtz,  inter  quas  innu¬ 
merae  occurrunt,  quae  curioforum  harum  reruqimufaeis  inferri 
mererentur,  fed,  ipfa  quoque  copia  fadidium  faciente, fimpli- 

10  citer  fufioni  offeruntur,  Cujusmodi  quoque  zfknunera  argenti f 
qualis  cum  ad  divi  Andre  a,  Hercyniae  Sylvae ,  tum  ScbneebergA 
Misniae  occurrit,  quafi  ladis  in  cafeum  prefli  confidentiae,  unde 
etiam,fi  bene  memini  Qttarg  appellant, &  ficcefcens,c4w/  mon¬ 
tanae,  9)lulm/  fimilem  confidentiam  habet. 

Depromuntur  minerae  hae,  vel 'ad  uflionem ,  vel  ad  ipfam 
fujtonem ,  vel  loturam ♦ 

11  Contufio  mineris  fufili  quidem,  fed  tamen  duriusculo  Saxo 
innatis,  neceffaria  ed,  cum  comminuta  talis  fubftantia,j%&^* 
utique  facilius  obediat  ,  quini  inmagnis  frudis  vel refputij  vd 
uon  nifi  difficillime  admitteret. 

Cum  vero  faxa  talia,  duplicis  confidentiae  in  ordine  ad/2^ 
(tonem ,  imo  etiam  ad  contufionem  exi  dant  ,  ita  ut  alia  quidem 
eorum  valde  prompte  &  contundantur  defundantur ,  alia  vero 

U  'contra,fumme  refraCtaria  ad  utrumque  fiiit  indolis :  propterea 
Cgent, haud  raro  aliqua  etiam  praeparatione  pro  ipfa  contufone 
toleranda. 

i  j  Confidit  illa  vel  in  fupra  dida  expofitione  in  ipfum  aerem 

14  liberum  &  tempeflatis  viciflltudines  5  vel  in  praemittenda  uf  to¬ 
ne  feu  candefadione  plus  minus  diuturna:  Cui  etiam  ipfi,  fi 

15  lummae  duritiei  fit  faxum  fliceum  imprimis,  interdum  fubordi- 
uatur  .afiufio  aqua,  ut  ipfis  adhuc  candentibus  acervis,  aliunde 
inducatur  rivus,  alias  quoque  communiter  his  locis  viemus,  ad 

mini- 
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minimum  fuforiis  officinis,  pro  follium  agitatione.  Ita  diffilit 
ftliceum  faxum,  ut  mox,  aut  ad  minimum  repetito  hoc  eodem  a-  - 
6tu  candefa&ionis  &c\tzr2itxcxtin£lionk,  latis  commode  dehinc  *7 
in  pulverem  reduci  polTit. 

Contunduntur  minerae  communiter  omnes  made fa 61  se, 
feuafpersa&fubminiftrata  aqua,  ne  tam  facile  difpergi  queant: 
Praecipue  illae,  quae  fimul  lotura  egent,  ut  nimirum  tenerius  i® 
comminuta  terrea  portio,  limi  turbidi  forma  longiiis  propelli, 
defluvio  aquae  in  hunc  finem  largius  admiffo,  aujferri  queat*  Ubi 
quidem  huic  fcopo  aptatur  (pedalis  (tractura duBuum,  aquam 
profluentem  a  piflilUs  tuforiis  abducentium 3  ut  nimirum  variis, 
a nfraBibus,  imo foygis  interpo[itis,tran(itus  materiae  piftillorum  Zl 
agitatione,  deinde  nata  aquae  infigni  fluBuatione  magis  magis¬ 
que  projecta  &  propuhata,  partim  in  foveas  illas,  parti m  per 
longiores  ambages  ad  fundum  duduum  iftorum,  besSednncS/  lz 
graviorem  magis  ingenue  metallicam  lui  partem  deponat ,  te¬ 
nuiore  fax  eo  Uerre a  (ubilantia,  lqyiore,  de  ipfo  actu  hoc  contu- 
fionis  valdd  lubtiliter  comminuta,  fup er  illam  longius  profluen¬ 
te,  atque  ita  tranfeunte* 

In  metallo  pretio i (tore?  fimul  tam pauciore,  aut  ad  mini-  23 
mum  inftar  exilium  granorum,  de foliolorum,  quali  fcobk  confi- 
ftentia ,  muko  fabulo,  aut  pingui  limo,  interlperfo  3  peragitur 
haec  lotura,  vel  (impliciter  manuali  opera,  tn  eiiuc  SftuTbe/feu  ah  14 
veo,  quem  appellant,  eiiteu  ober  @lcfet'?rog>  vel  in  2,5 

afferibus  tabulatis  exprefse  ad  hunc  ufum  ita  aptatis,  ut  fitu  le¬ 
viter  declivi  adhibito ,  fabulum  atque  limus  quidem,  aqua,  quae 
femper  affunditur  atque  iubminiftratur,  perpetuo  leniter  agi- 
vim^fluBuatorio  hujus  motu  ablui  de  aufferi  poffint, gravius  ve¬ 
ro  metallicum  veluri  fabulum  ,  aut  micula  magis  fincerae  metalli , 
gravitate  fua  ad  fundum  femper  depreffae,  de  /owimpulfiu  defu- 
per  fluentis  aqua,  non  cedentes,  ita  remaneant  atque  fubfiftgnt. 

Adhibetur  haec  lotura  prseprimis  quando  velin fluviis 

ramenta  ejus  deprehenduntur  3  velin  limo  tali,  ac  veluti  marga  ^ 

B  pingvi, 


pingvi,  fabrilia:  ejus  corpufcula; infperfa  haerent  y  tn©ofi>  •  ©eif* 
fcn  i  a&et  ©ciffen  #  Stfceti. 

Tradatur  hic  labor;  cum  fammo  emolumento  in  celebra- 
torum  Illuftrillimorum. Comitum  Schyvart-zhurgscorum  ditione, 
juxta  pagu  @cf)U*ar^a/  in  m^aejusdemnominis,  auri  (aris  divite, 
&  adeo  quidem,  ut  nullum  (it  dubium,  quin  ex  eodem  riov  in 
Saldmftx lvium. devolvatur,  illud, ,quo.d  in  hoc  fimiliter  reperitur 
aurum ,  &.  copia  tamen  minore, &  xmnov]bx\sramentis,  unde  qui¬ 
dem  argumentum  hoc,  quodex  ante  dido  rivo  huc  devolva¬ 
tur,  petifblet.. 

Quando  maxim  opere  fabrile  efthujus  generis  taurum,  fo- 
z9  lent  adhiberi  panni  lanei  aut  fetacei,  qui  expanduntur  &  affi- 
gunturper  aliquid  fpacium  iftiusy?^^/lotorii,  quod  rarius  qui¬ 
dem  3SJafcf)&ancf/  ufitatius  vero  <p(ati  *  Jg>erh  appellant,  ficut etiam 
ipfi  illi  panni, ^>f an en  app ellantu r 3  In  horum  nempe  pannorum 
lanugine,  aut  poris  fabrilibus,  haeret  hac  ratione  fib fidens'  gravi¬ 
tate  [wz  aurum,  quantumvis  tenue,,  &  concufao  deinde  panno 
facile  decidit,  praeprimis  fi  excuffia  haec  denuo.  in  aliam  aquam 
fiat.. 

Totum  artificium  lotura  quae:  nuda  manu  &  alveo  peragi- 
3°  tur,  confidit  in  agitati  one-dextra,  ficcufforia.&c  concit fforia.y  xxtfuc- 
31  cusfione  quidem  Jabulutn  inaqua  additay  ita  nonnihil  iubleva- 
tum,  gravioris  metalli/^/ fui  ad  fundum  locum  praebeat:  quiipfe 
concusjione  alvei,  in  effedum  deducitur  &  rede  procedit-  Ita 
vero  femel  jam  ad  fundum  detrufo  metallo,  fecuriiis  deinde  ab¬ 
luitur  univerfa  illa  quantitas  faper jacentis,  fabuli,, ficut  etiam 
fluduante  motu  aqu£(nam  in  ^/^zperrgenda  edhaecoperatio) 
hujus  ipfius  aqua? fluBibusptx  faccudationem  commotis ,  facile 
ita  profunditur:  cra/fiomve ro  contentay ut  ipfa  fixa  atque filices, 
femel  aut  bis  faltem  concuffo  alveo,  tolluntur  facile  ipfa  manu, 
fine  ullo  metu  ullius  micula z  metallica  una  arripiendae,  quando¬ 
quidem  :hae  nimis  quam  mature  fubfidendo,  inter  jictles;  &  erat- 
fiores  arenas  deorfunitendunt.. 


In 
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Inmagnis  vero  hujus  generis  operationibus  praefto  funtm-  52 
bra,  quorum  fundus  e  filo  proportionato orichalceo  formatus,  & 
foraminibus  quidem  proportionate  patulis  pertufus  eft.  His 
fecernuntur  quali  in  inftenti,  tenuiora  fabuli  corpufcula  a  lapillis 
&fllicibus#  Auri  enim  ramenta  fatis  prornte  quidem  per  exi- 
lia  etiam  foramina  fecedunt  5  quandoquidem  rariftimum  eft  ' 
ff  uftulum  invenire  quod  granum  tritici  latitudine  &  dimidia  fal- 
tem  craffitie  aequet  }  unde  quidem  e  vere  raris  &  curiofis  Cime- 
liis,eft fruflulu?n  auri, quod  e  rivo  luo  Schwarza  ptotrarium^fer-  34 
vatlfiuftris  fimus  Comes  Kudolphopolitanus,  mediocris  faba  la¬ 
titudinem  aequans,  quamvis  minoris  crasfitiei :  quod  e  pifce  Au - 
rata,  cujus  hic  rivus  feracisfimus  eft, protrailum,  in  alvum  ejus 
utique  e  rivo  noftro  demerfum  fuerat. 

Adhibetur  haec  depuratio  per  loturam  etiam  cinabari  na¬ 
tivae,' commendantibus  Medicis^  niG  quod  ibi  difficultas  ifta  ^ 
fubfit ,  quod  cinabaris haec,  commuhiftime  faxo  innata  reperia- 
turfiliceo :  quod  ipfum  cunrpromptam  pulverifatio nem  pe¬ 
nitus  fruftretur,  nifi  prius  uflione  praedifponatur:  cinabaris  vero 
hanc  nullo  modo  ferat:  intelligenda  proinde  eft  lotio  haec  &  36 
inftituenda,contrario  modo,  ut  nimirum, dum  fub  pulverifatio- 
ne  inter  duritiem  faxi,  minera  feu  cinabaris  tanquam  molhffma, 
maxime  fubtiliter  conteritur,  &  ex  fulphurea  fua  indole,  jam  an¬ 
te  ad  commixtionem  pronatam  cum  aqua  fatis  reffacftaria  eft, 
nafcatur  inde  cinabaris  curn  fuo  faxo  fic  contritae,  fumma  tenui - 
tas,  cujus  deinde  beneficio, ipfamet  fub  lotura  Turgens,  faxo  de¬ 
mum  ad  fundum  de j  efto  manente,colligip  olfit,  fi  aqua  illa  per 
quietem, hunctenuiftimum  pulvillum  cinabarinum  fenfim  de¬ 
mum  deponit. 

Diximus, quod  lotura  quidem  comminutio,  ipfi  verocom- 
minutioni  ufiio  fiib veniat  j  cui  copulavimus  in  cafibus  haud 
ita  paucis  inflationem,  feu  diuturnum  decubitum  materiae  fub 
dio  &  tempeflatis  libero  allapfu,  ebitit SEBettet^fegf*  * 

Habet  vero  uflio  tum  modo  didtum  ufum,  ut  faxum  magis 
'  S  2  habi- 
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kabile  reddatur  ad  comminutionem  ;  ab  fumi t  vero  fimul  etiam 

fulphur  &  arfenkales  volatiles  portiones  r  quae  inforti fufonis 
igne,  partim  impedirent  boni  metalli  feceffum  &  puram  colle¬ 
ctionem-  :  partim  omnino  fecum  inauras  abriperent  boni  et¬ 
iam  metalli  corpuscula,de  quo  itaque  jam  dicemus. 

CAPUT  IX. 

De JS> 

PRAEPARATIONE  MINERARUM 

SECUNDA. 

SUMMARIA. 

fundamenta  CommimUionis,  (f  Lotum» faxi  fecretio  §,  /.  (fi faci¬ 
lior  fufio,  infru£iio,mqua  parte  littorum  auriferi  flu¬ 
minis,  plus  auri  deprehendatur  §3.  Ufl  '10,%4^  ab fumens  qua 
vel  impediunt  ,  vel  pracif  itant  fluxilkatem .  inferunt 

friabilitat em,§.  6 .  rapiunt ,§.7.  leni  igne  inf'uuenda.%,3.  ul¬ 
timo  tamen  etiam  paulo  inienfiore  §.9^  pofltus  ligni  uforiidi-- 
verfus,  fiao.  Miner  a  fulphur  e, bitumine, imbuta,  Virgultis  ac— 
eenfi, pergunt  (ponte  ardere  §ux.  itu  Gofs laris,  §,  />-  (fi  AU 
lendorfl§  13.  requiritur  aeris  ac cejfis,  §.  14*  nonadfuper- 
f Viale fulphur, .§,  /j.  fcd  intimius  immerfum  §,  16.  exuren¬ 
dum  §./7.  undefalfd 0  ejm  refidua. § .  /<?♦  aqua  abluenda. 

19.  additamenta,  §.  20 4  in  optimis  mineris,  fed.volatilibus, 

21.  fixator  ia.  §..22.  Sehedenbergifd)t$§t%ir>mcuf  §.23.  &• 
leflaca  fixatoria propofta  §,  24..  Franckenbergcnfa.  §. 
tifliones  repetenda. %.  26.  fundamentum  ufBoms,  %  27.  aeris 
admittendi,  §.zg. fed.lenis%,2p.  alias  raptatur i, §.30.  Leni¬ 
or  initio  fit. %.  31.  (fi  quare^.32.  quando  auffiior necefifarius  ? 
§•33-  fufionis  magis  t>itium  %i  34.  necefftas  ufiio- 

nls$'35*  excepto  anrofifi  argenti pr adivit  e  miner  a  %.]6.  A- 
tnerkana.  §>^7.  levis  cande faVho  ;  §.  jg.  Diuturna  ufiio ,  §# 
39  A  neterogeneitates  immaturas  in  vitrum,.  §.  40. 

®petjV§*  ^/;  Vertens,  etiam  iti parvo*  §.^?.  aquafuper- 
wdufla  ratk%  .§  q.jif  ^on 
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_  _  On  eft  operae  pretium,  rationes  &  Veluti  fundamentum 

j^Tmodo  recenfitae  primae  praeparationis  latius  profequi, 

I  cum  in  proclivi  propemodum  fit,  partim  etiam  hinc  in¬ 
de  additum  illud,  in  quo  cardo  negotii  hujus  verfatur. 

T ota  nenip e  res  eo  redi  t^quod  minera  comminuatur ,  partim  ut  * 
faxum  fuperflyum  lotura  lecerni  posfit  3  unde  etiam  ip(a  lotura 
propter  hunc,  finem  unice  inftituitur:  Partim  ut  pupo,  tum  % 
ipfius  minera,  tum  praecipua  partis  hujus  pix  ea,  ita  facilius  per¬ 
petrari  posfit^ 

Adjicimus  id  unum  de  auro  in  fluviis  reperiundo,  quod 
circa  littorai\\ox\\mr  aurum  non  ita  prornte  ubilibet  reperia-  f 
rur,  fed  in  certis  tantum  littorum  traBibus 3  quos  tamen  non 
non  modo  facile  digno  fc  ere*  fed  vel  per  quinquaginta  pappus 
difcernere  a flerilibus locis  integrum  eft.  Cum  enim  aurum, 
non  nifiinfigni  volutatione,  Scraptu  fluvii,  ad  littora  provol* 
vatur  &  ejiciatur,, proinde  fruftra  quaeritur  in  tractibus  litto¬ 
rum  planioribus ,  ad  quos  aqua  quafi  tranquille  fluens,  facile 
exundare  poteft :  in  anfraduofis  verd*atque  tortuofis,  locis, 
ubi  turbulenta  'volutatione, fluxus  aquae,  velut  e  fundo  adfiiper- 
ficiem  agitat  fludus,  ibi  &  fliftollit,  &  ejicit  facilius,  protrudit- 
que  inter  fabulum,  haec  etiam  aurea  ramenta.  Unde  in  tali^ 
bus  quidem  locis  cumuli  arense,  lapillorum,  limi,  ita  ex  aqua 
ejedi,  continent  largius  illud  una  protrufum  aurum,  &  poteft 
proinde  haec  circumflantia  etiam  e  longinquo  perlpici.  Prae¬ 
terea  i  apianioribus  quidem  littoris  partibus,  ob  diuturniorem 
moram  aquae,  interdum  ita  exundantis,  motumque  ejus  un- 
dulatorium  inter  decrementum  fluxus,  fubf  idi zpropundius  illud 
aurum,utpote  majoris  ponderis,  quod  circa  editiora  talia  loca 
aliter  evenit,. 

Secunda  praeparatio  eft  Uftio,  qua  fulphureo-arpenicales  par-  ^ 
tes  e  mineris  exuruntur  5  utpote  quarum  cohaefio  cum  metal¬ 
lo,  impedit,  ne  hoc  in  malfam  homogeneam,  &  traBabilem  red¬ 
ire  posfit.  Ita.  enim  alibi  impedit  pdpbur  ipfam  fuponem. x  8c 

B  3  fed- 
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5  reddit  metallum  durum  &  refraft artum  fufioni :  alit  i  /z/w/if  flu¬ 
xilem  &  mollem  confidentiam  conciliat:  ubilibet  vero  tollit 

6  malle abilitat  em  &  dudilitatem  metalli, redditque  hoc  potius  . 
ita  friabile,  ut  mox  omnino  in  pulverem  comminui  posfit. 

7  Quasdam  metalli  portiones  rapit  in  aura r /i  nimio  igne 
fimul  &  femeljuna  cum  metallo  exagitetur.  Facii  3it*vero  ncc 
ipfum  adhuc  magis  arflenicalia,  antlmcmalia,lk  horum  generum 
mixta,  recrementa.  Unde  Uflione  prius  removenda  veniunt. 
De  Ufu  ejus  ad  faciliorem  comminationem, diximus  jam  fiiperius. 

8  Adhibetur  vero  in  uflione,  ignis  temperatus  j  unde  fol¬ 
lium flatus  ab  hac  operatione  longe  abeffe-debetr&  fi  JEcit  fola 
aura  &  aeris  liber  aditus ,  una  cum  halitibus  e  terra  erumpenti¬ 
bus  :  nifi  quod  haec  terrae  pGrojitas ,  in  antiquioribus,  feu  paulo 
diutius,  (ut  quidem  communiter  fieri  folet)  ufurpatis  locis  hu¬ 
jusmodi  uftoriis,  9tojf*f!4ffe*jy  fundus  ita  denfetur,utporcfita- 
tis  nulla  mentio  ibi  fieri  posfit  :  eruitur  tamen  etiam  fubinde 
hic  fundus ,  &  repurgantur  ita  loca,  non  modo  ut  hanc  Ventila¬ 
tionem  fuam,  ex  imo  fveluti  fundo  recuperare  posfint  j  fed  et¬ 
iam,  ut  debitam  fuam  profunditatem  fervare  queant. 

In  illis  etiam,  in  quibus  jam  purior,  &  praeviis  aliquot  u* 
ftionibus  magis  exhaufta  minera, ad  ultimam  puritatem  exuri- 
tur3jn  tKlc&en  ber@cf;Hcf;  au^erojlef  mtrfc  er  ron  bar 

jum  fd^mefgen  furgefauffen^irb/y^W/^  quidem,  &  totus 
locus  uftorius, latere  codo  ad  furni  formam  aptatus  eft,'&  cami¬ 
no,  inter  duos  tales  furnos  communi  utplurimum,  inftrudus, 
ut  ita  vapores  in  unum  coadi  abducantur  :  caeterum  tradatur 

9  haec  uftio,  audiore  calore,  nemp  i  flamma  ignis  fuper  mineram 

excurrente,  baeJMegfamme  bruber  (Iret^t/unde  ligna  mate- 

i  oriam,  velut  in  oflio  feu  introitu  furni,  ponuntur,  cum  in  praece¬ 
dentibus  ufiionibus,  minera  inter  ipfa  ligna,  diverfis  veluti  lira¬ 
tis,  collocetur. 

11  ~  Minerae  quae  faxis  mollioribus,  vel  etiam  fiffdibus  lapidibus 

intexta,  plurimum  de fulphure^  non  raro  etiam  de  bitumine  & 

•  ‘  carbo* 
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carbonum  foffiliunv  materia,  participant,  Tolis  virgultis  inter- 
fperlis  incendi  poffunt,  ut  deinde,  fepe  per  tempus  admodum 
longum,  ardere  &c  uri  pergant  y  in  quem  finem  quidem  tanto 
maj ores  acervi  accumulantur,  qui  fernel  conceptum  ardorem1 
diutius  deinde  fervant:  Quale  quid  tum  GofslarisL,  immineris 
il is  cupreis, fulphur e  maxime  abundantibus,  vifitur,  ubi  ad trium  n 
cubitorum  altitudinem;  &  feptem ,  ad  decem,  cubitorum,  longitu¬ 
dinem,.  congefti  cumuli,  ad  aliquot  menfles,  prima  praefer  tiim  iy 
vice,  ardent  v  AflendorflW^oram,  ubiiimile  quid  videre  efl. 

Requiritua.  tamen  a duft tonem  omnino,  liberi  aeris  aliquod  14 
commercium,  utpote  fine  quo  fulphur  maxime,  a  metallo  mi¬ 
nime  fecedit,quod  demum  combuflione  feu  deflagratione, com¬ 
modi  perficitur}  licet  enim  quantitas fldphur is -piant  fuperflua,  15 
&  quae  cum  metalli  miculis  nihil  prorfu scoharet,  fed  eidem  vel- 
uti  affhflt  tantum  eft*  priuio  ignis  aeftu,  prompte  &  copiofe 
^^{quodprtBfertiminillisOW^w^/K/vriidionibuSjpartimlvy//, 
partim  olfaclu  deprehenditur,  magna  vero  quantitas  falphuris 
adfuperficiem  tantum  acervi  pro trufa,  &  ibidem  ab  aere  ambi¬ 
ente  condenfata  ,  in  foveis  ita  confluit,  ut  cochlearibus  exhau- 
ffum  iu  formas  fupdi  posfitjmanct  tamen  portio  ingens  fulphu* 
ris,  paniculis  metalli,  piveprimis  cupri,  ita firmiffime  affixa,  ut  16 
non  nifi  repetitis  dtlongis  cande faSlionibus ,  penitus  inde  exuri 
poflit. 

Exuri  inquam.  Unde  ultimis  cwpnuflionibus  fubj ungi  fo- 17 
let  vel  maceratio  in  Aqua,  flve  immerfio  materiae“in  aquam, qua  ig 
inde  coeruleo  colore  imbuta  ,  fi  infpifletur ,  vitriolum ceneris 
praebet :  Si  vero  labor  &  quantitasmateri3curgeat,utfuperva~ 
euum  lit,  propter  exiguam  quantitatem  vitnoli talis,  laborem 
r  eliquum  morari,  tunc  folum  aquae  rivus  immiflus,  abluit  to¬ 
tum  illud  vitrioluumfl  flilpliuris  exuftione  refiduum fal,  quod  19 
alias  fuflonem  fle  fatis  impedit,  &c  tanto  magis  quidem,  quando 
aluminofam  quandam  confidentiam  ex  lapideillo  una  ge¬ 
nuit,  quae  fufioni  plurimum  refragatur..  \ 

Minus 


ume® 

Wimis  quidem  folenne  eft,  in  vulgaribus  mineris,  qua- 
£(>  Vlllfi  uberior  inter  nos  proventus  eft,  fub  ipfa  ftatim  uftione  ali¬ 
quid  admifcere,  qaodvolatik  arfenicale inquinamentum,  fub 
uftione  ipfa  mox;  impediat  atque  irretiat  3  Interim  non  ddiint 
ii  niinerse  tales,  optimorum  quoque  metallorum,  quae  propter 
rapacem  ar feni  calem  &  antimonialem  fub  ftantiam  immixtam,  vel 
plane  non  ,  vel  difficillime,  &  adhuc  fine  fructu,  depurari  vale¬ 
ant  }  quibus  quidem  paulo  peritiores  confiilunt  adhibere*  ma- 
11  terias  tales  fixatorian,  lixivia  &  falia  alc  alica  fixa,  calcem  vivam, 
varia  abforbentia  martialia,  venerea,  lutum  ipium, atque  limum 
&c.  Cujus  rei  fpecimen  videre  licet  in  Becheri  Concordant . 

•  chym*  Claff  XII A atim  a  princio  num.i.  @d)efIea&er<fifdKtf 

H  fJBctcf.  Et  fupereft  fortaffis  adhuc  memoria  in  Silefia ,  quid  an- 
tt  annos  haud  ita  multos ,  a  quodam  laborum  Chymicorum 
perito, ibidem  diu  quaefitum  &  petitum  fit,  circa  mineras  quas- 
dam folaresy  &  quibus  non  folum  rationibus,  fed  &  experimentis , 
(iiccefsus  negotii  optimam  fpem  fecerit,  finiftro  fato  inipfo 
-ty  opere  ad  optatum  effeftum  inftruendo,  morte  interceptus. 
Conf.  quoque  Scriptum  &om  utt&SSegftcn/  &  probae 

Franckenbergenfes.  -  '  L  "b  ;  hjp 

Neque  certe  de  nihilo  fum  varii  hujus  generis  procedas, 
optimi  tamen  qui  fimpliciffimi,  quibus  mox  fub  ipfa  uftione ,  ra¬ 
pacia  mineralia  caftrantur  atque  fupprimuntur ,  ne  metallum 
bonum  temere  fecum  in  auras  abripere  posfint. 

Propter  ipfam  vero  pertinaciam  illam,  qua  tum  ftilphur 
tum  alia:  tales  degeneres  materiae,  metallis  i wmincra  valde  fir¬ 
miter  adhaerefcunt,nece(fe  faepe  numero  e  fi, ut  ej.usmpdi  mine- 
16  rae  repetitis  aliquoties  vicibus, denub  urantur q  &  quidem  inter- 
pofita  nova  comminatione,  ut  intimiores  etiam  portiones  de- 
nuo  igni  objiciantur,  quae  priore  uftione  fub  mediocri  deli¬ 
quescentia  materiae  (&ag  es  ftcf;  jufummeti  ftnberr  unt>  fd;rceif5ef) 
obvolutae,  ignis  &  aeris  fufficienti  efficaciae  non  patuerant. 
z7  Fundamentum  uftimum  harum  in  eo  confiftit,quo  d  fulphur 

ipfum, 


/ 


©)  (l7)  '©)  5 

ipfum,  tanto  magis  vero  arfenicalis  pro (apiae  inquinamenta, tioii 
modo  a  metallo  heceffario  removeri  debeat )  cum  alias  hoc 
nunquam  metallicam  fuam  confidentiam  nancifcatur  5  Si  qui^ 
dem  in  nullo  fulphur  verum  amplius  dabularijpoteft, 

optime  vero phlogiftos  quaedam  materia,  fed  a  fiilphureflricle 
dido  minerali,  longe  diverfa :  Sed  etiam, peragenda  eft  r  h aec, 
udio  igne  leni  pltiiimiim ,  fed'  tanto  diuturniore,  ut  ita  fliccedi- 
ve  abripiatur  mineralis  hxc  materia  volatilis,  metallo  fixiore ^ 
poft  federelido.  '  i  - 

Requiritur  vero  aece  (fas  aeris  liber}  fiquidem  hujus  unica 
ett,&  fumma  quidem ,  efficacia,  in  accenfionc  &  reliqua  prom¬ 
ptiore  volatili fatione  fulphuris,drfemci,antimomallsvz^\:\ixv\.x^  & 
dmilium  immaturarum  fub  dandarum. 

Oportet  vero,  pariter  ut  de  igne  didum  ed , aeris  quoque  z9 
levem  hic  ede ,  &  valde  placidum  concurfum }  Siquidem  ve- 
hcmentior  ejus  allapfos  adeo  impetuose  agitat  has  quoque  3° 
materias ,  ut  teneras  particulas  metallicas  una  fecum  in  auras 
efferant  atque  abducant :  Idque  inevitabiliter,fi  ignis  violem 
tia  concurrat,  quae  materiae  valde  tenuem  motum  inprimit ,  ut 
aer  tanto  commodius  per  minutisfima  eandem  corripere 
posfit.  :  -  '  .  ; jW'  /  ...  - 

Sicut!  vero  primo  quidem,  &  ubi  abundantior  -adhuc  ed  fl 
hujusmodi  peregrina  materia,  ut  major  ejus  copia  tanto  magis 
adverflis  metalli  quafi  minorem  quantitatem  praevalere  pof- 
fent ,  propterea  temperatiore  ignisque  &  aeris  concurfu  opus  l2* 
ed:  ita  fuccedente  tempore,  ubi  potior  pars  jam  eliminata 
ed,  non  toleratur  faltern  facilius  edam  audior  paulo  ignis  & 
aeris  adivi  tas, fed  ed  omnino  interdum  aliquatenus  veluti  ne-  ^ 
'  ceffaria:  unde  etiam  fupra  didi  illi  furni  udorii,  quibus  pro- 
ftremx  udiones  perpetrantur,  revera,  &  ignem  audiorcm  ha¬ 
bent,  &  aeris  rapidiorem  concurfum. 

Rarius  contingit  ut  mineraudione  derilefcat,  6<!f5eg&<w& 
gebratti  rcirb/  &  fere  magis  ili  fuforio  demum  igne  judo  langvi- 

C  diorcj 
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34  dioi  e,  ut  damnofa  talia  operationis  delicia  exeant,  quae  0auttt/ 
appellant,  eas  ttemlldj  Das  ^SJcrcf  »etfauet  f>i>. 

Adhibenda  vero  utique  efVipfa  ultio  n^btcr  didas  caufas 

35  plensque  minens  fine  omni  ten^tioii/j  quamvis  enim 
fmlhmterdum  feu  frapin* .  caliaoccurrant,  ®er6e  / 

tuprt/qux  evi  AnCaiTcle(ce1i.tia  intercedente  ,  mox  fuilo- 
ni  obediantr  no-  r  j  -  r  • 

fa  uanti^  "li  *uccec*lt  tam?n.illud  in  renqua  veiutimmen- 

^i  quann  ^te  minene  ?  adeoqu*  magis  veluti  nudat  curio  litati 

1aam  ufui  infervit.  ^ 

36  Auri  tamen  mineras  &  argenti  purioris  venas  , citra  ullam, aut 
diuturnam, nedum  rep  etitam, ultionem, mox  immediate  plttm- 
bo  imbibi  p.ofle  &  folere,  no<&  oblivifeimur  ;  imo  vero  aurum 
etiam  fine  uftione  praevia  quantumcunque  leviilima ,  amalga- 
matione  interdum  e  fabulo  aut  lima  luo  fubtili  e duci^nou igno¬ 
ramus:  Sunt  tamen  tales  etiam  auri  tradus*  &  ipfiu$  quoque 
argenti,  in  quibus  vifibiles  metallorum,  horum  micula  praeiro 
fmt,  qua  nihilominus  qualicunque  heterogeneitate  obducta, 
mercurium  rclpuunt,  levi  vero  candefadione  pragreffa  eun¬ 


dem  recipiunt. 

Cujus  quietem  generis  praecipue  elle  videtur  aurum  illud 
j  7  &aigentum  Americanum ,in  Petofianis &  confinibus  fodinis, 
cujus  tradaticmejn  prolixe  deferibit  atque  docetAlvaroAlonio 
Barba  in  Docimafia  fua,  ..live 

3g  Imo  neceilaria  interdum  eft  levis  hujusmodi  candefadio, 
etiam  ad  illas  operatio  nes,  quibus  interdum  curioCtatis  gratia, 
interdum  etiam  utilitatis  caufa,  e  mineris  per  extractionem 
cum  corro  Uvis, portio  illa  bona,  qua  difperfa.  in  ipfis  haeret, ex¬ 
trahenda  venit  \  quorfum  videlicet  etiam  pertinet  extra  dio 


illa  maceratoria  t?a*  95d^m. 

Quemadmodum  vero  paulo  ante  didum*  quod  nimius 
•  ultionis  gradus,  metalla, praecipue  combultioni  obnoxia , labe¬ 
factare  posfit :  ita  in  nobilioribus^fiantimonialibusregulinis, 
&  de  bismuthi  profapia  immaturis  ut  vocantur,  materiis  infe- 

/  da 
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<ftafint,prodeft  interdum  uftio  taii$  diuturnior,  quae  dum  per- 
feclo  metallo  nihil  eximie  nocere  poteft,  imperfe&um  tamen 
ita  exurit,  ut  metalliformem  iiiara  conliftentiam,  adeoque 
confulionem  cum  metallis  amittat  *&non  nili  vitrescentem, 
aut  porofam  ad  minimum  pumico (ani  confifte ntiam  induat, &40 
licet  fub  vitrea  fcoria  fubfideat,  fupra  metallum  fufum  tamen 
lulpenla  maneat  neque  metallo  commilceatur:  quale  quidem 
crama  @pd  j?e/  appellare  folent,  41 

Neque  caret  illaenchirilis  utilitate  fuain  parvis  metalli¬ 
cis  maffulis  ab  ejusmodi  regulina  fubftantialiberandis,&finon 
perfed:e,bona  tamen  ex  parte  repurgandis, iit  diuturniore  tali  41 
uftione,leni  tamen, &  quantitati  atqu e  qualitati  hujus  materiae 
proportionata ,  haec  ipia  quidem  ita  deftruatur, ut  fufo  metallo 
in  vitrefcentem  foqriam  fece  Hat, 

Aquae  poft  uftio  nem  .admisSo,  partim  ipfum  faxum  dif*  45 
fringit,  fi  candenti  adhuc  minerx  ingeratur  :  partim  vitrio- 
licam  falle dinem  fub  uftio  ne  natam  eluit  ,  uti  jamdi<ftum  ,& 
hic  prolixius  repetere  proinde  fupervacuum  foret. 

"  ~  .  CAPUT  III. 

De 

FUSIONE  ET  EJUS  CIRCUM¬ 
STA  NTTIS. 


SUMMARIA . 

Pujtonis  rationes  minus  vulgo  cognita, /.  licet  hoc,  non  alio  modo , 
fiuecedere ,  notum  fit,  §.  2.  falfio  gradui  ignis  tribui ,  §.  3.  fit 
cum  carbonibus ,  §.^t.  nonfiamma,fied  materiali  concurfiu,  §♦ 
Hifioria  fufionis,%.  6*  imperfcB a  metalla  cum  carbonibus 
fundenda,  §<7.  neque pojfient  aliter ,§.<?.  utjn  vafi.§.p.  Cu¬ 
pri  enim  minera ,  §.  10,  reguli  nigri  faltem  forma  ita  exit>  §.  //. 
ferrum,  plumbum  (fi  flannum  §.  12.  nunquam,  aut  minima 
tantum  parte .  §.  tota  vero  cum  carbonibus,  depumntur.%14  • 
aurum  (fi  argentum,  §.  ij.  impedit pracipue fub  flantia  mar - 
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$>*  •  tialis  dfufione,  §,  unde  his  plumbum  additur ,  §.  /7 4 

t  heterogenea  vel fup  er  natant  vel  valde  diftraCta  evapo~ 

rant ,  §.  /?♦  imperfecta  metalla  §.  20*  quia  facile  comburunt 
tur  §.  21.  carbonibus  immediate  additis  §•  2  2.  reducuntur  §. 
23.  foriarum fufilium  ufus  ad  hunc  ejfeCtum ,  §*  exemr 

•  .pia,  §.  2/.  0*  obfer  vatio,  §.26.  modus  fufionis  cum  carboni- 
'  bus,  §*  -27*  furnorum  proportio*  §.  ^  dire  Clio follium,  §.  ^ 

cavea fub  furnis  Mc%b}Ud)t/  §.jo.  pleraque  metalla  pum 

fub fident,  §,31*  cuprum  Vero  adhuc  fulphuratum,  §,^z.  quod 
feorftm  perficitur  in$ax  $upffa*§.  ii-  ratio,  %.  34.  colle  Clio 
•  y///f metalli:%l 33 *  in fpecie  molliorum  §.  36.  Eismuthum  An - 
timonium,  Zincum,  37 .priora  duo  leniore  igne .  §*j<£  y//z- 
timonium  quoqtte  in  occlufo, funduntur,  %.39«  Zincum,  e  mu 
nera plumbi  Gofslarienfi §*  fub  fufione  divaporam,  §. 

partim  lateribus  furni  affigitur  §42.  partim  anteriori  parie¬ 
ti,  §4  43*  joic pr&cipue  in  Zincum  conerefidt,  §.  44,  de  Zinci 
puriore  minera  §•  43.  Cadmi  a,  §.  46*  Eolmica,  (f  Aquenfis 
fojfilis,  §  4 7.  plumbum  tamen  ita  Zinco  exoneratum  remanet - 

ST  i  i  ulla  metaUurgixpyrotechnicx^rttfimCxperientu^^m 
itioni  vulgo  debetur,  eft  illa  profecfto ,  ipfa  Fufio',  quem¬ 
admodum  enim  in  omnibus  officinis,  variorum  plane 
metallorum  fufioni  deftinatis,  jam  fatis  notum  &  comper¬ 
tum  eft,  quo  ignis  aparatu  ad  quodlibet  metallum  uti  conveni¬ 
at  :  ita  fi  tamen  ratio  exquiratur, quamobrem  hoc pracise  modo 
2  negotium  procedat,  alio  vero  /za#  fuccedat  ?  nihil  certe  folidi 
refponderi  audias,  fed  folam  generaliffimam  illam,  imo  ex  ma¬ 
xima  parte  falfamrefponfioneni  reportes,  quod  unus  talis  ignis 
3  fortior,  alter  defgfior  &  infufficiens,  exiftat. 

—  Peragitur  nempe  Fufio,  communiffime,  &  velut  ordina- 
4  nc,  Carbonibus.  Poffet  vero  maximam  partem,  etiam  flamma 
convenienter  concenfrata ,  effedum  fane  eundem,  fi  non  majo* 
rem,  pneftare,  fi  de  nuda  colliquatione  eflet  quatitio,  &  non  xque 
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materiati*  co neu r(us  carbonum,  live  fiibftantiae  cujus  dam  ex  iis* 
dem  firmati*  tantum,  ut  vocant,  elfedus-, gradus  videlicet 
alie  eximius  eatoris  ignei,  requireretur.  *  ‘  - 

Difpiciemus  de  hispoftea,  cum  ipfam  bifariam  fufionum  6 
praemiferimus. 

Uftum  metallum,  &  a  faxo  fuo  fup  er  fluo,  aut  refractario, 
fufficienter  repurgatmu ,  fubjicitur  deinde  , Fufonh  Ubi  qui¬ 
dem  vel  per  fe  colliqnatuf,  vel  cum  additis  quibusdam  admini¬ 
culis:  quae  quidem  vel  coUiquationem  ejus  promovent, vel  com* 
'bufiionem  ejus  impediunt,  vel  jam  faftam  eandem,  certa  ratio¬ 
ne  befiituunty  atque*  adeo  ipfi  ccmpofitioni  feu  mixtioni  metalli 
principium  quoddam  fubminiftrant ,  quo  confidentiam  fiiain 
debitam  nancifcatur. 

Ita  nimirum  cuprum,  ferrum, fl annum, plumbum ,fundun-  j 
tur,  im?nediate  cum  carbonibus  remixta  minera  j  neque  po flent  g 
ullo  modo  aut  tempore  in  metallicam  fuam  confidentiam, in  ma¬ 
gna  aliqua  quantitates  cogi,  nifi  haec  methodus  adhiberetur. 

Si  enim  horum  metallorum  minera  in  vale,  crucibulo?\gnt  9 
quantum  poteft  vehementisfimo  urgeantur ,  vix  tamen  ullum 
eorum,  imo  pleraque  nunquam,  metallicam  fuam  confidentiam 
cerentur,,  -  ^  !  —  i  v 


Quamvis  enim cupri  minera,  decenter  lota1  etiam  inva-10 
fe,  fine  carbonum  immediato  concurfii  ita  colliquari  posfit,  ut 
faxea  quidem  pars  ,fub  fcoriae  vitrea  forma, purior  vero  metalli 
eo-mneralis> portio, veluti-fbb  reguli  nigri  confidentia, ^tdtt/ober 

©dnrmrff  $npjfer  ad  fundum  fecedat  ^  nunquam  ta-  n 
men  fine  additione  fpecialium  falium,  in  purum  cuprum,  pars 
metallica  abibit, &  deducetur*  Ferri  minera  nulla  unquam  ci¬ 
tra  fuppeditationem  carbonaria  inflammabilis  materiae  ,in  maP 
fam  metallicam  redigetur:  quod  idem  cum  etiam  plumbo  &  11 
ftahno&x.  ji  aut  ficubi  portiuncula  aliqua  in  frudulo  miherae 
rariore,  purius  h«reris  ,ita^colliquefceretj  periret,  feu  maneret 
utique  nihil  aiterata \r eliqua  maxima minerae  portio ,  quae  uni-  1 J 
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i4Verfa  fatis  facile  colliquacur,  quandoper xar&mes  immediate  tu¬ 
bo  perpetratur- 

i j  Aurum  &  Argentum per  ie , nullo  indigent  adjumento,  ni- 

fi  quatenus  beterogencis  milcelis  inquinata  funt,  quae  vel  in  ge¬ 
nere  puritatem ,  vel  duBilitatem  eorum,  temerant:  vel  praeva¬ 
lente  quantitate ,  &  conjundla  refractaria  qualitate,  eo  Ile  Bionem, 
liquefeentis  hujusmodi  boni  metalli,  impediunt:  quale  quid 

16  interdum  fit/in  mineris  aun  &  argenti ,  martiali  fub  (lautia  adul¬ 
teratis,  gipett-fc^uft<5  mt& 

Unde  quidem  argenti  &  .auri  mineris  propterea  adhibe-* 

17  tur plumbum,  ut  fub  quae  proinde  etiam  per  (atis  moderar 

tum  caloremperficitur ,  boni  quidem  hujusmodi  metalli  por- 
tiones  mox  in  plumbum  demerguntur :  beterogenea  vero  (ub- 
ftantiae,vel  fupernatmt ,  quod  faciunt  quae  martialit,  &  arfenica- 
lis  pro  (apis  funt:vel  multo  plumbo  valde  diftrafta,  fub  hujus  re- 

l9  folutione  in  lithargyrium,  fuccesfive  evaporent 3  &  potius  de 
plumbo ,  quam  auro  &  argento aliquid  aufferant  atque  rapiant. 

2,0  Metallorum  quae  imperfecla  dicuntur, nempe ferri^pluM* 

biyflanni  &  cupri,  cum  maximus  fit  &  proventus  &  ufus ,  ea  vero 
•  fimul  graviori  ignis  alterationi.,  feu  combuftiom,  admodum  ex- 
11l  pofita  fint,  adeo  quidem,  ut  tum  fub  'z&.xiuftionis, tum  ipfiusy#- 
JioniSyCombuJloria  talia  perverfioni  plurimum  fubj aceant:  necef- 
fe  utique  e(l,  methodum  talem  pro  fujione  eorundem  adhibe- 
iiXQ> !  ^  ua  ^oc  incommodum  omni  modo  corrigatur,  fit  hoc 
hac  ipla  applicatione  ignis  per  carbones  immediate,  concurren¬ 
te  mnenjcork  quoque  vitrea  ufufquae  carbonibus  ipfis  ardlius 
fefe  applicans ,  intimiorem  congrejfum  minerac  particularum 
cum  fubftantia  carbonis,  promovet  &  conciliat*  undej  illa  in 
metallicam  fuam  compagem  reducuntur, 
zj  Unde  quidem  non  fohim  aliquid faxea  fiib(lanti<e  (quod 
in  minera  etiam  diligenter  contusi  &  lota  remanet)  huic  fco- 
Hpo  utique  fiibvenire  debet j  fed  adduntur  etiam  faepisfime  a- 
liunde  petita  fufilia  ejus  generis  faxa,  imo  jcorix  fufiles  &  mi- 
4  tipres: 


\ 
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tiores :  Ut  quod  v.g.  Goslariz  videre  licet,  ubi  fc orias  Claustha-  ij 
lenfes  advehere ,  iisque  pro  Iliarum,  minerarum  fulione  uti,  ne- 
celfe  habent :  cui  geminum  quid  etiam  Wickerodx ,  Illud. 
Comit. Stolbergenfiumy  ditionis  vico,  faciunt, ubi  pro  cupri  m me¬ 
rarum  fulione  ,utun  turfaxo  (iliceo  montano  icxx  fo(filiy\  alde  fu- 
fili,  &  teneram  vitream  fcoriam  formante. 

Quorfum  etiam  relpicit  alfertio  illa,  quam  autor  fcripti 
btt  nmn  ©eigenmq  mb  •  alicubi  proponit,  quod 

mineras  cupn  illorum  locorum,  exquilite  in ficorias  fundi  (inat, 

&  arcanum  quali  quoddam  feu  compendium,  in  illo  ipfo  ne¬ 
gotio  collocet  atqueinveniat.  Ubi  nempenullum  utique  eft 
dubium  ,quin  quo  tenuius  fluunt  ipfe  fcoria^iion  modo  metalli > 
aut  magmatis  fidphureo  metallici ,  t>e$  @trineS/ tanto  exquilirior 
fiib fidentia,  fuccedat :  fed  etiam  hanc  upfamreducdio,  portionis 
in  calcem  combufi&j  aeque  feliciter  fequatur* 

Adminiftratur  vero  fiufio  hujusmodi,  ita,  ut  rnmera  fuffi- 
cienter  uftay  &  a  fuperfluo  &  alieno  faxo  liberata, vel  etiam  ad-  27 
ditione  novi  talis  faxi,4U t  ficorU j^Z^adjutar immediate  cum 
carbonibus  furno  immitanturdta,  ut  aliquot  dl\T dcar bonum (<&t- 
hinc  portio  minera,  iterum  carbonesfv^tr  h©$  rurlum  minera , 

&  ita  continua  ruiaJJitudine>  carbones  &  minera,  ingerantur. 
Submini  liratur  hinc  ignis  ,  atque  fiifcitatur, In  fummum, quan¬ 
tum  pote  fi:  ardorem, follium  flatu. 

Hac  quidem  ratione  fit, ut  in  illo  ambitu ,Jquem  fiolles  ani¬ 
mare  poflu iit, impetus  quidem  ignis  intenlisiimus,  &  quali  con- 
centratus  flammeus,  exardefcatj  imo  etiam  fecundum  altitu¬ 
dinem?  furni  (urfum,.  proxime  a  follibus  ,  preportionate  inva- 
lefcat  i  interim  tamen  ^ifiummamms^it  furni  regionem ,  non 
adeo  inligni  impetu  pergat,  adeo  ut  illic  vix?  mediocris  flam¬ 
ma  obfervetur  carbones  veluti  lambere ,  atque  inter  eosdem 
emicare*  Altitudo  horam  fornorum  exigua  elt  m  cupri  mine- 
ris,  nempe  quatuor  circiter  cubitorum  in  ferri  vero  mineris, 
ab  ofto  ad  novem  cubitorum:  amplitudo  furni  limiliter .differt, 

■Ai  vf/  dum 


dum  a  f es  qui  pede  ad  duos  m  trans  verfum^minus  vero  commu¬ 
niter  in  dire&um }  aequant.  Reliquam flruBuram  furnorum, 
non  eft  quod  hoc  loco  profequamur 3  dicendum  allas.prac.ci- 
pue  e  fiet  de  fpeciali  pofltu  follium  declivi  &  ad  anteriorem  parie- 
l9  tem  atque  du&um  exitus  furni,  oblique  dircfto ,  quod  &£e  §0 rm/ 
appellant:  &  de  cavea  illa  proportiorrata  fub  univerfo  furno, 
fub  Bafi  ipfa  foci  fuforii,  quae  intercipit  atque  divertit  b alitus, 
qui  fub  tanto  &  ta mdiuiino  ignis  impetu,  ex  ipfa  terra ,  per  mu¬ 
rum  illum  qui  modo  dictam  bafn  feu  focunr fufionis  coimtfuit, 
penetraturi,  metallum  fufum  refrigeraturi ,  eoque  ipfo  exitum 
furni,  denfato  metallo  ob j? faturi,  faxa  vero  ipfa  inter  vim  ignis 
&  lioc  refrigerium  perpetuis  fijfuris  diffraduri,  e  fient,  quod 
multiplex  incommodum  intetcipitur  excavatione  illa,  ventila-  ; 
toria ,  quam  a  diftraheudo  &  intercipiendo  halituum  horum 
fucceffu,  appellant  &c.  Sed  non  placet  nimium  in 

haec  diffundi. 

^  1  Fufum  hac  ratione  metallum ,  in ferro  quidem,  fi  anno  fe. 
plerisque plumbi  mineris,  coit  mox,  in  pura  fua  metallica  forma. 
Cupri  vero  minera,  primo  fufionis  igne  nonj  amittit  tenacisfi- 
me  (ibi  adhaerens  fulphur )  unde  fluit  cum  hoc  inmaffam,  pri. 
mo  quidem,  imo  iterum ,  fplendentem  &  quafi  quadantenus 
friatam:,  ultima  vero  notione  &  fufione,  abit  in  magma  pumi- 
cofum  nigricans ,  quod  @c6marip^up|f<r /  quem  admodum  prae¬ 
cedentem  illam  nitidiorem  materiam  ©perffdrt/  jfupffet 
imo  111  genere  @*dn/  appellant.  Ex  hac  veromaffa,  nabitur 
^  demum  ,in  altera  fpecie  furni  atque  foci, perfeblio  cupri,  J&me~ 
tallicam  fuam  puritatem,  quod  ©armacfjcn/  furnumque  prdinde, 
©ar-Djfcm  mi&  nominant.  / 

Hujus  quidem  differentia ,  plurimum  in  eo  confiftit,quod 
^  largiore  aeris  commercio,  abfumptionem  fulphuris,per  deflagra-  > 
tionem  quafi,  ultimamque  exhalationem,  hoc  modo  prsdlet. 
Cui  quidem  accedit,  quod  haec  combuftoria  confuoeptio  refidui 
fulphuris  in  venereo  illo  cramate ,  jUipffnytanto 
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felicius  fiiccedat,  dum  hoc  tempore  absque  /coriis  funduntur 
atque  profluunt  j  cum  primis  vicibus,  &  cupri >  &  reliquorum 
metallorum  fufioni,  fcoria  vitrefeens  incumbat. 

Fufum  metallum  vel  colligitur  immediate,  in’ furni  imo, 
yeluti  Jkcco  atque  receptaculo,  neque  educitur  inde,  nifi  quan-  5? 
do  ftatim  in  certa  receptacula^  feu  formas  defluere , atque  ibi¬ 
dem  concrefcere  &  indurari  debet  5  id  quod  maxime  in  ferri 
fufione  locum  habet.  Molliora  vero  metalla ,  plumbum,  & 
^xdtcvpv&ftannum  emittuntur  part-im  mature  ,  ne  impetu  ignis 
atque  flatus  vel  comburantur]  in  calcem,  vel  in  vaporem  prorfus 
refolvantur:  partim  vero,  fubpofito  minutiorum  carbonum  r 
cumulo  ita, intercipiuntur,  ut  dumipfah^c  metalla,  fluentia, 
'facile  carbones  hos  perreptant ,  &  usque  ad  fundum  illorum 
demerfa,  ibidem  demum  coeunt,  ab  his  vero  ita  incumbenti¬ 
bus  carbonibus,  non  modo  a  flatu  &^<?wrefolv  ente  efficacia 
defenduntur:  (in  quem  finem  etiam  ipfe  politus  follium,  Me 
bivfioxml  ad  planiorem  fitum  dirigitur)  Sed  etiam 
potius  ad  metallicam  fuam  confidentiam,  ab  ifta  combudione 
redituuntut  atque  reducuntur.  . 

i.  .A 

Et  hasc  quidem  metallorum  fufionem,e)m(\i\e  circumdan¬ 
das  folitas  &  neceflarias  comprehendunt :  Imperfectiorum 
metalliformium  mineralium ,  Bismuthi,  Zinci  &  Antimonii  colli- 
quationem,  cum  &  ipfahxc  utilitate  fua  non  careant,’ attinge- 


gere  non  iniquum  erit.- 

Bismuthi  quidem  propria  magis  eft  minera,  &  metallicum 
hoc  concretum  valde  fluxile,  neque  impuritatibus,  aut  harum 
firmo  nexui  admodum  obnoxium,  fed combufiioni  tamen  ex¬ 
politum  3  qua  propter  non  adeo*  magnum,  fe a  repentinum, & 
quafi  tranfitorium  calorem  expofeit,  &  in  illo  facile  acquiefcit. 
Educitur  proinde  e  minera.  (uz  levi  famma  lignorum, per  fur-  38 
nnm  fornice  humilioreinftru.dtum,  in  mineram  varie  quafi  re- 
percufsa ,  unde  mox  purum  ,  plumbi  aut  fianni  deliquescentis 
inftar,  e  minera  deliquefcit  ,  &  in  placentulas  eftundi  poted. 

D  '  Extra- 
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Extrahitur  hoc:  modo  magna  quantitate  in  Misnia ,Sckneeberg& 
praecipue, ,*&  min  era,  argenti  zt  iam  divite*. 

Antimonii  fufio,  facile  pariter  fuccedit,  fedin  claufis  tamen 
vafis,  propter  falphuream  fui  inflarnmabilem,  &  reliquam  to- 
9  tami  volatilem  fubftantiam*  Imponitur  nempe  olUsr  in  frufta 
mediocria,  faltim  confrada  ,minera  mr  fuperimponittir  &  luto 
firmatur  operculum  ?  fandus-  vero  oVlx^ forammilms  aliquot  per- 
tunditur,atque  ita  aptatur  deorfum  ,  ut  non  admodumalte  de- 
feendat,  in  aliam  fappofitam  ollam,  & difponuntur  ita,,i’nferiore 
olla  vel;  folum  in  terram  defojfay.nt  ignis  circumponendus ,  fit' 
perior  em  tantum  ambiat  atque  obruat :  ita  colliquefcens  facile 
antimonium,  defluit  per  ifta  foramina  ,  in  inferiorem  ollam, 
reliquiis  miherae:  lapideis,  in  fuperiore  olla  remanentibus, 

Zincumvero  y  mirae  certe  originis  in  noftr is  regionibus,  eft 

40  concretum*  Min  era plumbi  Goslarienfis  valde  difficulter  fuiv 
ditur , .  licef afpedui  faciem  neque^x^^neque  alias  ferilem, 
fed  nitidam  prorliis,.  brevium,  tamen  &  veluti  interruptorum 
foliorum ,  $at;  flem  fplf%/  exhibeat  y,  dunx  vero  fluit,  erumpit 

ab  ipfa  Vapor  quidam  volatilis „  non  tamen:  adeo  aeque:  vehe¬ 
menter  y  quipracipue  lateribusi  furni,  ecodo  /^^accrefcic, 
&  velutii  leviter  colliquatur:  Accrefcit  lingulis;  fufibnum  pe¬ 
riodis,,  aliquid  hujus  quali  fuliginis ,  qnod  aperto  deinde  furno 
42  decutiunt,  &,  quod  exfurno  effi*adxmx  fit,  generali  &ufitato 
in  hoc  genere  nomine*  Offea&riicfj/  appellant.. 

In  anteriori  vero  parie tefiimi,-  quem  Me  ©rufi  appellant, 

41  loco*  alius  muri,  opponunt  folummodo  frufta-,  apte  ut  huc 
quadrent  eflbrmata, ,  lapidis  Xm  fiffilis  grifei ,  ignem  tolerantis* 
tabularumfovm^zd transverfi  digiti  crasfitienx  largiter  haben¬ 
tia^  ita  fit,  utfub  fufione,hic  furniparies,  propter  parvam  fui 
crasfitiem’  propemodum  perpetuo  ab  Ambientis  aeris  allapfu 
$m\Qfrigtdior  maneat:;  imd>  vero  refrigerant  eundem,.,  repeti-, 
tis  vicibus,  afperfione  aquae; 

In  furno*  ita  difpofito,  fundunt  mineram  fuam  atque  im- 

pe- 
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pendunt  ita  lingulis  operationibus  duodecim  horas:  fubhacfu- 
iione,  aeris  ope,  qui  e  follibus  igni  affluit,  refolvitur  quidem 
cum  plumbo  fl&ftmLZmcum,  \n flores  feu  b  alitum:  pars  tamen 
ejus  non  exigua ,  affigitur  ad  utrumque  latus ,  columnis  quali 
furni  bco&olatere  exftruAis,  illisque  adr^/^i  crasfioris  ftra- 
minei  ,imo  fcfiptorii,  crasfititm,  adhaerefcit,veluti  teneri  limi 
valde  indurati ,  feu  femi  vitrefcentis,  confidentia :  &  haec  qui¬ 
dem  accretio,  lingulis  fufionis  periodis,  fcetj  imt  priori 

ita  fuperinduAa,  obftrueret  denique  debitam  illam  capacitatem 
furni  fuforii,  nifi  conveniente  tempore,  &  antequam  praevale- 
fcat ,  exculfa  tolleretur.  In  anteriore  vero  illa  furni  parte,  ac 
pariete  ,adh  acre  fcit  haec  materia ,  non  illa  modo  nominata, qua¬ 
li  lapidefcente  fufa  forma,fed  mskzr  metalli  cuj  usdam,  aut  plum¬ 
bi,  fufi,  intercurrentibus  tamen  velati  lemiuftis  &  quali  in  ci¬ 
nerem  pronis  partibus. 

:Sub  finem  itaque  iftius  fullonis  periodi ,  Temotis  ad  pe¬ 
dem  anterioris  hujus  parietis  carbonibus  ,  hiatui  ejus  fubfter- 
nuntcarbones  comminutos,jRo^fett  ©cf!ilbe/&  concutiunt  tunc 
levibus  mallei  i  Aib  us  ,p  ar  i  e  t  e  m  hun  c  t  ita  defluit  zincum  in  pa-44 
•riete  .illo  ha  Aenus  affixum,  &  inter  femiuftam  reliquam  fub- 
ftantlam,  quafi  Favis  quibusdam infidens  :  Defluit  ita  ZcdeftiU 
Jatjftarmi  quali  liquati  facie  ,  &  mox  in  carbonarium  illum  pul¬ 
verem  demerfum ,  perdit  aeftum  e  furno  conceptum,  donec 
tandem  penitus'  extinAum  &  reff igeratum,illinc  aufertur,  a 
carbonibus  emundatur,  &  denuo  leni  calo tzyflanni  inftar  coi- 
liquatum,  in  maffas  feu  placentas  funditur. 

Proventus  hujus  materiae,  variat  plurimum,  aded,utin- 
terdumplane  «/^//inveniant  j  ubi  ipfiquidem  putant  nimium 
c  doris  gradum  in  culpa  fuiffe,  qui  materiam  hanc  abfumpferit. 
Nobis  vero  videtur,  quod  potius  flatus  follium  tunc  temporis 
liberior  allabens ,  in  culpa  fit :  fiquidem  revera  ad  oculum  pa¬ 
tet,  quod  defluens  ita,  live  in  guttas  decidens  zincum,  ardere  vi¬ 
deatur,  feu  lucida  A  ftamma  flagrare,  &  paucis  momentis  iu 
conflagrare,  ut  in  levem  albidum  cinerem  abeat.  Haec 
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^  ^  Hxc  eft  illa  zinci  gene  lis,  quae  milii  quidem  innotuerit 
neque  ibi  locorum,  nec  in  Saxonicis  etiam  fodinis,  contigit  pe¬ 
culiarem  liujus  mineralis  venam  fpe&arc..  Neque  occurrit, 
etiam  nobis  mentio  ejus,  propria  minera  detenti,  in  Germanicis 
ad  minimum  regionibus, excepto  eo,quod£alth.  Thom .  Kretfch- 
45  mary  t.t.  Medicus  Hirfchbergenjts,  in/cripto  exiguo,  fed  non  i  ne' 
leganti  Germanico,  i66z.  Wittebergae  impreffo,  titulo,  Mine:- 
ralogia  montis  Gigantei ,  inSilefia>:  habet,  cap:  XIII.  ubi  ponit : 
guicft tniro  geftinben  In  @motfdff<?ii  uitt j?upffrf>*rg.  SSrtdjt 
Itefeen  dnem  uwt  ffefyt  dnem  rcd$*gitf&w  Grr^r  nid)t  uwjfdd^ 

C  aeterum  illa  hujus  concreti  pars,  quae  lateribus  furni  ita 
4^affixa,  per  vices  effringitur*  conftituit  Cadmiam  ilhm^tn 
mcp/  quae  cupro  addita,  orichalcum  cum  hoc  conftituit.  Adhi¬ 
betur  vero  huic  negotio ,  communiter  illa,. quae  ante  longisfi- 
mtim  tempus ,  cum  fcoriis  &  quisquiliis,  in  acervos  rcjtdiaj  & 
tempefiate  hacfteniis  penetrata  nonnihil  laxioris  confiftentiae 
cernitur,  t>kau&  fcen  alten©c§(acfcn-«Oatfen  pan  <nmcn  OSergieureu 
unt>  3im5en  <utfgefuc(g  mir& 

Nondum  pervenit  ad  notitiam  noftram,  quae  fit  genealo- 
47gia  Cadmia  quam  Suecicam ,&  ‘Polonicamv ocant :  licut  etiam  A- 
quenfis,  ubi  nempe  montem  quafi  integrum  plenum  ejusdem 
exiftere,  modo  diclus  Autor  fimiliter  afferit :  Foffilem  utique, 
nominant  communia  etiam  difpenfatoria  oqtie  ipfo  contra- 
diftincftam  volunt  Cadmia  furnorum*: 

Nimis  propemodum  prolixi  fuimus  in  tradenda  hujus 
concreti  fufione,placuit  tamen  htfi  oriam  interferere,  fi  cui  for¬ 
te  hanc  etiam  noviffe  placeat,  cum  eandem  alibi  traditam  non: 
meminerimus. 

Plumbum  interim  hujus  materiae  nihil  penitus  fetihere^ 
4%  fetis  fecuri  fibi  videntur  operarii  3  perfvafisfimi  nimirum, quod 
illo  igne  qui  plumbum  in  furno  fubfidens  adhuc  comitatur,  u- 
niyerfum  zincum  combuftum  in  auras  pellatur*- 
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CAPUT  IV. 

•  %  '  .. 

FUSIONIS  FUNDAMENTIS  ATQVE 

RATIONIBUS. 

S  U  M  U  A  &  I  A. 

"Tria  fluflonis fundamenta,  fiuxilitas  metalli  §,/♦  fle  oriarum  §.2.  in* 
corporatio pblogjfli , §  3.  ultimum  hoc pr&cipuum  %4 .  ferrum 
(f  ruprum fortem  ignem  requirunt Plumbum  •vero per 
fe  leni  fimum r%,6,  in  minem  tamen  for  tem^.y.  partim  pro¬ 
pter  Saxum y  §,<?♦  partim  exuflionem  phlogifli  fui  §7.  unde 
r vitrefHt  §.ro.  recipit  vero  hoc  e  carbonibus,  §.//.  fc  quoque 
ft>  nnum,  §.12.  non  ergo  aflws  ignis  for  malit  er,  fed  magis  ma* 
teri  a  ignis  §,13,  communis  traditio yquodmer curialis  pars  me * 
talli  igne  amittatur. §,14,.  Unde  vero  hoc  e  pingue  dane  imo  car¬ 
bonibus  reftituetur?  §.  /j\  quamvis  non,  nos  quidem ,  hanc  hy- 
pothefn  afpernemur^%.  16.  urget  Vero  illos ,  qui  materialem 
concurjum  ignorantes,  §./7.  magnitudinem  Jaltern  ejus  ac- 
cufan  tj§jg  ,ab fanum  quod  ignis  ab  fumat  materiam  mer  curia*' 
lem  (f  equa  talis ye an  dem  reflituat,%,iy,  exuri  vero  phlogtflon 
fenjibus patet  in  ferro ,  fl anno  yp  lumbo,  cupro, §.20.  aere  ex* 
clufo  ferrum  non  comburitur,  §. 2 1,  flannum  intenfifimoigne 
non  calcinatur ,  §.22.  nec  plumbum  aere  inter  clufo,  In* 

flammabilem  cfe  fubflantiam  qua  fic  abit, non  mer  curialem 
§. 24 *  probatur  exemplis  accenfionis  cum  nitro  §.27.  fianni  §. 
26.  ferri)  / .  27.  plumbi.  §.2g,  quod  inde  in  lithargyrium 
abit,  §.27.  Mineraplumbi  cum  nitro flagrat,  §30.  refituun- 
tur  hac  comhuflarper pblogifion,  §  31,  ferrum,  §32,  f  annumy 
§co*  fib0)§34,  (f  carbonibus >§,35.  p lumbum ,§>36,  cuprum 
§37  •  imo  viti  if  cata  metalla  fic  reduci  poflunt^g.  Mtiolo* 
gj  a  fluxus  nigri, ^  glugeg  §#.  ReduBio  reguli  an- 

Umonii,%4  0,  hoc  efi  fimdamentum fluflonis per  carbones,  §»4/. 
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Cupri  depurati oy  quid  his  debeat.  ^42.  juvat  fuflonem  flu¬ 
xi  litas  fcoriarum§<43'  quarum  durities  follibus  ofle '  f  44. 
(f  m frufla  infiperabilia  concrefiit.§.4j.  familiare  mar  a  ali- 
bus  cupri  mineris,  §.46.  necet  vero  .etiam  jujlo  languidior.  §. 
47.  arfnicalia  & antimonialia  nimis fundunt  mineras , 
tenaces foria  involvunt  grana  metalli >§*4p.  unde fcoria  divi¬ 
tes  ,  §.jo.  tumiditas  repentinum  frigus  fu ftm  metallum  di~ 
fl>ergunL§.ji.  exemplum  ferri, §^2.  argenti  mnffi e ,xtinguen~ 
do  profundius  congelantur  §*fj.  fufum  metallum  emitti -> 
tury  §,/4. 

Ria  funt  quae  in  methodo  Tufionbs  .attendenda  erunt, 
primo  ifiuxilitas  metalli  ipfius  diverfa  3  fecundo  foria¬ 
rum  conjunctarum  diverfa  fulllitas  3  tertio,  incorporatio 
veluti  ipfius  w/»#/,praeprimis fer  ri,plumbijZtop\cflanni, 
Cupri  vero  magis  jam  in  vitreas  fcorias  illiquati. 

Et  hanc  quidem  poftremam  rationem  revera  mavimi  in- 

4  ter  reliquas  omnes  momenti  effe  arbitramur,  tanto  magis, cum 
illam  ab  ullo  ha&onus  ta&am,  nedum  pro  dignitate  penfita- 
tam, nondum  viderimus. 

Intenfiffimus  utique  ille  ignis,  quem ferrum  &  chalybs ,  & 
poft  haec,  cuprum  requirit,  non  poteft  nili  immediato  illo  con- 
taftu flamma  ardentifllmx  adminiftrari,  quae  per  folles,  in  furnis 
valde  cap  acibus,&  magnam  molem  carbonum  ignitorum  con¬ 
tinentibus,  concitatur. 

Plumbum  vero  ,  cum  per  fi  fumma  Facilitate,  &  quidem 

6  prius, quam  ipfa  re  incandefiit ,  fluat,  mirari  utique  necefle  e  flet, 
cur  tantam  ignis  violentiam  expofeat,  antequam  S  minera  fua 
excoquatur.  Ubi  quidem  in  fp  ecie  Goslarienfs  minera  fufio- 

7  ni  quam  difficillime  obedit.  Sed  tribuendum  hoc  non  modo 
fitxo,  ipfi  etiam,  quantumvis  nitidiflimx,  minera,  intertexto : 

5  fed  etiam  ipfius  hujus  metalli  genio,  qui  antequam  & faxum  ejus 

d  mollitiem  difponatur,  &  acido -fulphurea  ipfi  adhaerefeens 
aubftantia,  vi  ignis,  depellatur  atque  abigatur,  ipfum  interim 

mu 
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mtfi*Uim\r  portionem  fuamphlogifton  ita  amittit,  ut  velut  in  9 
cinerem  exuftum,  hinc  in  vitrum,  colliquefcat,  quod  deriuim 
<LO\\xz£t\x carbonum  in  metallicam  formam  reftituitur,  accepto  10 
nempe  ex  his  denuo phlogifta\]\oT  quod  fluxilem  illam  metalli -  11 
tam  confi  dentiam  ipli  conciliat. 

Eadem  eft  ratio  ftanni  quoque,  nifi  quod  hoc  igne  multo  u 
ynitiore  fullonem  luam  fubit,unde  etiam  minoribusr&^^///?/^- 
riutis  longe  furnis  colliquatur*  quam:  reliqua  horum  generum 
metalla- 

Maximam  videlicet  partem  Fuflonis  ab fo Ivit  non  tam  a-  15 
ySWille  ignis,  ut  vulgo  putatur,,  fed  potius  materia  illa,  quam 
phlogtfion  appellamus,  &  quae  quidem  ignem  ipfumlufcipit  at- 
que  liibit,  feu  intenliffimo  iUomotu  agitata,  ignem  conftituit  : 
antequam.vero  in  motum  illum adfu  concitetur  variis  fubtilis- 
fimis  mixtionibus  praecipue  mineralibus  &  metallicis ,  motu  pro¬ 
xime  igneo  feu  candente,;  &  fuforio fluido  r  infinuatur  atque  im- 
mifcetur:. 

Torfit  hoc  dudiim  plerosque,  qui  theoriam  five  rationes 
fuppeditare:  voluerunt ,  non  folum fuforiarum?ki  etiam  alia¬ 
rum  chymicarum  ad.  metallorum  pyrotechniam  pertinentium 
phaenomenorum; 

Nata  hinc  eft  communis  traditio,  quod  igne  in  metallis 
imperfeBiSy  exuratur  mer curialis  metalli  pars.. 

Sedrevera,  fi  reduBionem  horum  metallorum  attendant, 
mirabile  ipfis  merito  videbitur^quomodo  aliqua  horum  metal¬ 
lorum,  ex  ipla  pingue diner  omnia  vero  e  carbonibus?  illud  quic- 
quid  per  diderunt, recuperent,  atque  ita  fluxum  iuumrconflfien-  l5 
tiam  metallicam',  coba(ionemfluBilitaiem} nancifcantut.  Quam* 
vis  enim  jam  non  illud  agam,  ut  vehementer  cum  ipfis  conten¬ 
dam,  cfao  di  principium  illud ex his  rebus  metallo  accedens 
fit  \  mer  curiale  ;  cum  optime  meminerim ,  eorum  quae 
Arabs  de  Sub  limatione  mctallorum,&  ad  mentem  ejus  Bechems, 
inordine  ad  mer  turificationem  metallorumr  prafertim  in  fiia 
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Minera  Arenaria,  pag.50.  quafi  vaticinatus  indigitavit :  illud  ta¬ 
men  controverfiam  hic  praecipue  involvens  intercedit  ,  quod 
dum  boni  illi  Viri  calcinationem  illam  feu  combufltionem  metallo¬ 
rum,  mercurii  eorundem  expuitioni  adferibunt,  ftatim  deinde 
haereant,  undecunque  tandem  rcduEltonem  talium  metallorum 
arceffere  inftituant. 

Urget  hoc  autem  ipfos  tanto  magis  1  quod  nobis  quidem 
nemo  plane  notus  fit  harum  .rerum  feriptor,  qui  rationem  il- 
1 7  lam,  quod  fub  hocaftu  aliquid  materialiter,  ex  igne  &  carboni - 
bus,  metallis  ita  deftructis  regenerandis  accrefcat,  fed  omnes 
ig  potius  (impliciter  magnitudini  ignis ,  hac  ratione  concitati,  hoc 
tribuunt. 

Ubi  utique  ab  omni  ratione  alienum  cft,  ab  igne  quidem 
mcrcurialem  illam  (ubftantiam  expuliam  effe  ,  .&  ab  eodem 
1 9  qua  tali }  imo  vehementis  fimo,  poftliminio  reditui:  cum  con¬ 
tra  manifeftiffima,  &  multa  quidem, experimenta ,  hoc  feniibus 
plane  ingerant, quod  materia  illa,  etiam  in  ipfis  metallis  fi tphlo- 
giflos  atque  inflammationi  fubjedta  $  &  ex  iisdem  inflammatione 
expulfa  ,e  rebus  inflammabilibus  re fti tuatur  atque  denuo  fuppe- 
ditetur.  t  3 

Egit  de  hoc  negotio  D/Pr^ses  in  fchediasmate Menfls 
Julii  1697.  fed  breviter ,  ac  veluti  per  titulos  tantum.  .Experi¬ 
menta  vero  ipfa  funt  fequentia. 

10  Primo,  Ferrum, Stannum, plumbum, cuprum, fi  igne  cande¬ 

faciente  ita  tractentur, ut  liberi  keris  concurfus,  tanquam  anima 
veluti  omnis  combuftionis  ,una  pateat,  comburuntur  ita,  uti 
carbo:ut  videlicet  exufta  parte  ip forum  volatiliore  ,  fed  ignes¬ 
cente,  reliquum  in  cinerem  fatifeat.  Unde  quidem  ferri  Battitu¬ 
ra  &  crocus  adftringens  fimplex,  cupri  germanis  ita  dictus  cinis > 
flanni  &  plumbi  cinis,  jUipjfer^lfclK/  3imt'7(fcf)e/93hi;  iffcOe. 

Si  vero  aeris  commercium  excludatur,  non  comburitur 
U  quamvis  diutisfimo  &  intenfiflimo  igne  ferrum  flcA  contra  den- 
fatur  potius  eximie  &  in  chalybe am  puritatem  vergit.  Stannum, 

inten- 
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intenflflimo  Igne  non  calcmatur,  vel  funditur :  imo  reducitUf  n 
portio  ejus,  propemoduin  ab  ipfa  vehementi  fed  fuliginofz 
flamma:  Qtplumbv  notisfimum  dtDocima(lis,quod,fi  incupel-  25 
la  niteat,  non  fubfidat  in  cupellam ,  fed  fubfidat,  e$  (je^et  iifctyf  abi 
rationem  interrogati,  dicunt  ;  Ed  vero  haec  ratio, 

quod  plumbum  in  fuafubdantia  atque  confidentia  In  aeternum 
nunquam  infinuaretur  cupella,  nifi  in  tenuiffimum  vitrum 
abiret,  tale  nempe  quale  in  patella  vitrificatoria  fefe  exhibet, 
aajfm  ?rdbfd)crM'  ftcf)S  Subhaciv/y* 

tenuisfimi  forma,  ingreditur  demum  poros  cupella.  Notipot- 
eft  vero  in  vitrum  ejusmodi  abire,  nifi  exnfla  aliqua  parte  fuo- 
rumcorpufculorum  indam  mabilium.  His  veroexcusfis,  abit 
prompte  ulterius  in  Lthargyrium,  &  auctiore  ignis  impetum 
vitrum .  Quando  itaque  fcoria  undique  circumdatum  ed,ut 
exclufo  aere,  combuflio  non  fuccedere  posfit,trmc  non  vitrefcit 
fed  nitet  Vitreo-lithargyrico  luo  nitore. 

Si  quis  vero  dubitet  an  in  his  experimentis  revera  inflam¬ 
mabitis  fiibdantia  igne  hoc  expellatur, &  non  potius  mer  curialis 
talis  3  ad  cujus  ipfius  quoque  expulfioncm  aerem  contribuere 
pofle,  arbitretur  $  Elucidant  hoc  experimenta  praefentifTima 
planiffime,  dumomnia  haec  metalla,  per  nitrum manifeda 
accenftone  (excepto  cupro><pio&  paulo  obfcurius  hic  fefe  gerit), 
'incineres  tales  refolvantur.v.g.j^#/z/  parti  i.additur  aequalis,  vel 
duplex  pars  nitri ,  reponuntur  in  ignem  ad  candefcendum,  ita 
concipiunt flammam  iucuientiffimam,  &  fulguris  indar  oculos 
corufcatione  nitididima  obtundentem. 

Limaturae  ferri&c  nitri  partes  aequales ,  in  Ignem,  ad  lucu-  ij 
lentam  incandefcentiam  repofita,mox  quidem  inter ebulli* 
unt,  &  emittunt  copiofum  fumum  peculiari  fce tore  nares  feri¬ 
entem }  confpiciturvero  fuccedive  ebulliens  magma  magis  ma-  \ 
gisq$  fpilTefcere,  quo  apparente  figno  paulo  poft  incipit  fucce¬ 
dere  inflammatio  talis  fimili  ter fulgi  difpma,  eun  1  bullitio  neoras 
crucibuli  transcendente,  imo  in  fruda  maffam disjiciente,  in 
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flatui  nempe  erumpente  impetu  inflammationi*  vel  ut  vulgo 
inde  vocant,  det&nationk* 

28  Notiora  hxc  funt}.  non  recordor  legifle,  quod  tam£ne- 
jusdem  facilitatis  eft,flre<de  procedatur,  ut  hac  eadem  ratione 
plumbu?n  incendatur.  Liquefiat  in  candefado  crucibu  o  ni¬ 
trum,  fimiliter  ad  incandefcentiam :  injiciatur  iruftum,aut  glo¬ 
bus  plumbiyC rucibulo  extra  ignem  educto,&  agitetur  moderate, 
five  fimplici  crucibuli  agitatione ,  five filo  ferreo.  Ita  cito  re- 
folvitur  bona  quantitas  plumbi ,  imo  nifi  nimium  fuerit ,  tota 

29  quantitas,  plumbi,  in  fubftantiam flavescentem ,  lithargyrio  gemi¬ 
nam,  imo  lithargyrium,  prout  quidem  hac  ejus  coniiftentia  o- 
culis  pulchre  fefe  ingerit  , di  effufo  quod  circa,  ddlnidum  ita 
plumbum  fludiuat ,  nitro r  refidua maffie modicum  falis  decre- 
pitati  adjicimus ,  atque  itadenuofufam  materiam  effundimus, 
ubi  fal  quidem  fupernatat, plumbago  vero  illa, jam  verum  lith¬ 
argyrium  iiftens ,  fubtus  apparet. 

30  Huc  eodem  pertinet  Docimafiica  illa  minerarum  plumbi , 
inflantanea  conflagratio ,  quando  minerae  plumbi  in  pulverem 
redactae ,  adduntur  p4^.  vel  paulo  amplius, &  fimul  ita  com¬ 
buritur  y  quamvis  ibi  combuftionis  hujusmodi  nonnihil  dis- 
par  fit  ratio.  Nihilominus  reftituuntur  ita  deflrtudahcCC  me¬ 
ji  talla,  denuo  per  additionem  inflammabitis  hujusmodi  materia. 

Licet  enim  i n  ferro,  propter  difficillimam  ejus  fufionem,  hoc 
j  1.  non  facile  in  elfedum  deduci  posfit,  notum  tamen  efl  ,  quid  in 
hoc  negotio  pneftetipfa  pingvedoy  ad  ferrum  etiam  e  terra  five 
limo  progenerandum  3  de  quo  vid \Bech.SupplLPhyfSubt* 
jj,  Ita  cineris flanni  recentis,  &  paulo  crasfioris-,  reduedio, 
^  velut  in  momento  perficitur,  per  adj  ectionem fibtx  aut  olei  eu- 
j  us  vis  ,imo picis  tantam.. 

Extreme  vzxoperuflus  talis  cinis,, ficut  etiam  ille  modo  di¬ 
ctus,  per  nitrum  utique:  intimi  &  penitisiime  exuftus ,  redit  in 
^  confidentiam  fiiam metallicam  fufione  cum  carbone ■  injecto, 
i  &  Quod  idem  obtinet  in  plumbo  eadem  ratione  deftru&o. 

.Unde 
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Unde  etiam  Docimafia  illaminerce  plumbi,  fuperiiis  a  nobis  e- 
narrari  coepta  ,  hac  ratione  ad  finem  perducitur,  fi  minera  ita 
cum  nitro  combufta ,  ftatim  carbone  candente  in  fluxum  redi¬ 
gatur,  quoipfo  plumbum  inmaflam  reducitur,  quod  antea  albi 
pulvilli  infar  per  totum  nitrum  diftradum  fuerat. 

Cum  cupro  paulo  intricatius  eft  negotium ,  propter  fufibi-}/ 
litatem  ejus  admodum  difficilem.  Succedit  tamen  negotium 
cum  fluxu  illo  fic  di  dio  nigro, fub  alia  certa  enchirifi  per fuU 
phur  commune, ut  ita  cinis  ille  cupri  in  as  uflum  feu  fulphuratum , 
nitidum  'redeat* 

r  .,  *  *  #  -  i/ ;  -  -*• 

Imo7poflimt  haec  metalla  extreme  exufta,  &  cum  faturni , 
vitro  in  vitrum  converla,  cum  ifto  laturnino  vitro  in  metallum 
reduci,  carbonum  minifterio  :  vel  e  tiam  cum  anttmoniah  vitro 
eadem  methodo. 

Et  hic  fane  haeret  univerfa  illaDocimaftis  noftris  nota  quo¬ 
ad  experientiam,  fed  incognita  quoad caufam, differentia, inter 
mtrum  tum  tartaro  fixum,  partibus  squalibus,  vel  aliud  quodcun-39 
que  fal aleali^wx  tartari :  &  inter  fal  tale  cum imqualibus  &cplu > 
ribrn  quidem,  partibus  tartari  ad  unam  nitri,  paratum,  quod  bett 
0djW«r^ett  Sfiif  appellant,  cum  quo  mineramyP lumbi  Stanni 

reducunt  f  quod  cum  fale  tartari  albo  y  nequaquam  ita  fuccedit, 
dum  illud  imbibito  fulpbure  >  partem  ad  minimum  metalli  de- 
ftrudlam  retinet ,  quandoquidem  purum  etiam  &  integrum 
metallum,  facili,  &potenter  fic  corrodit  atque  deftruit. 

De  regulo  antimoniiy  utpote  in  quo  hac  redudtio  in  metallo 
licam  faciem  promptirfime  fuccedit,  non  placet  hic  multum 
prolixiorem  effe , cum  mediantibus  carbonibus  non  modo  fcori& 
reguli  nitro  fa ,  &  antimonium  diaphoreticum  vel  ceruffa  reguli , 

&  fimilia  pulverulenta  $  antimonialia  produdta,  fed  etiam  ipfum 
vitrum y  &  crocus  metallorum  Rulandinus ,  citisfime  ita  in  re¬ 
gulum  reducantur.  Quod  quidem  pariter  cum  cineribus  &  vi¬ 
tro  faturni ,  &lithargyrio,  prafentisfimo  fucceflii  ita  obtinetur. 

Haec  quidem  funt  fundamenta  fufonys  immediate  cum4X 
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carbonibus,  Siquidem:  hoc  immediatum  cum  carbonibus  com¬ 
mercium  ?  non  folum  ,  quod  vulgo  unice  putatur,  intenfiom  k~ 
Ilus  ignei, infervit,ied  etiam  in  ferro  flannorflwnbo, horum  ip fo¬ 
rum  metallorum inco.rp  orationi, nx.  metallicam  luam  formam  in¬ 
duant, quam  fine  coilcuriii  &  incorporatione  illius  e  carbonibus, 
inflammabitis  materiae, minime  nancifcerenmr,fed  folumin  for¬ 
ma  crasfiorum,aut  e  plumbo  liquidiorum  yfconarum,  imo  eme* 
ris  plane  facie ,  e flanno,  comparerent* 
j^z  In  cupro  quoque,  ultima  quidem  ejus  depuratioin  metal¬ 
licam  formam,  non  plane  nihil  debet  carbonibus,  q^  ummsaeris 
liberius  commercium,  adabfumptionem  pleharigm,  confla- 
grato xhxnfulphttm  refidui,  maxime  faciens,,  CGiuiderationem 
43,  utique  hic  nonminimam  mereatur..  - 

Plurimum  vero  ad  fuflmem  utique  fecit ,  fori  arum  five 
fp  on  tanea,  livep  er  convenientia  additamenta  promota,  fu  Illi¬ 
tas  3  fiquidem  hac  deficiente,  non  mod6  longe  magis  relufta- 
t\sx  fifto,  &  longe  plus  temporis  requiritur :  fed  etiam  facile 

44  ipfam  orificium  &  dudtus filium  ab  affufe  ejusmodi,  &  ipfo  fla¬ 
tu  immediato  refrigefc ente  fpisfiore  materia,  obruitur imo 

45  vero  concrefeit  hoc  modo  interdum  in  medio  furno  v  eluti.  co¬ 
nus  ejusmodi  tdnacisfimae. materias  ftfyt  enicuit  e#ef /in  quo  magna 
quantitas  ita  immediate  concreta,  exclufis.  carbinrbus ,  adfuiio- 
nem  plane  reduci  nonpotefl. 

Urget  quidem  hcc  incommodum ,  partim  illas  euprinxx- 
46’neras,  qu zmartialis  indolis  venas  intertextas  habent,  (Etfen# 

<£v$n  partim  illas ,  quae  in fepauperiores  ffijfldi, 
refractario  lapidis  generi  firmius  atque  intimius  intertextae 
47  funt.  Quamvis. etiam  ipfe  jufto  languidior  Ignis,  exurendomt- 
tallum,  ejusmodi  incommudum  afferre  poflit,  quod  inaequali 
concurfu  carbonum r  non  facile  refarciatur.  Unde  partim  illa 
deturpati#  atque  peffun  datio  cuprionum  ducere  folet,fci.e$upjtJ 

4.8  E  cOntra,  concurrit  interdum  cum  mineris  talibus  alia, ar- 
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feni  c  alis  magis  profapix,  aut  antimonialisy  li  e  te  roge  n  e  i  tas ,  qd£ 
fufionem  o^Xxfacilitatdvaxb  nirnia  facilitate  veluti pr&cipitat, cu¬ 
jus  indolis  fere  eftminera  ad  montem  Divi  Andrea . 

Fluxus  u tiqu z fcoriarum ,  quo  tenuior  eft,  eo  melius  fub fi¬ 
det  etiam  metallum? quod  deficiente  hac  fufilitate  ?  vel  non  to¬ 
tum  funditur  ,  vel foriis,  granorum  forma  impa&um ,  nonnifi49 
nova  harum  cmtufione  lotione, educi  poteft.  Si  vero  liquido 
&  diu  fluunt  1  coria,  non  fubfidet  modo  melius,  fed  reducitur 
omnino  metallum* 


Non  defilnt  cert£  hodie  exempla  foriarum  talium  divi- 
tuni,  metalli  adhuc  valde  feracium ,  quas  prudentiores  docima-  ^ 
fta,aut  dexteriore*  fuforesydenuo  coiliquatas,cum  emolumen¬ 
to  ini  Igni  demum  recte  exhauriunt.  Quale  quid  Albinus  in  b$t 
S3et’^  S mef e addudt,& hodieq^in  valle  S,  Nicolai  ,  €fau5  ^af/ 
perpetratur* 

Nocet  fufo  metallo  tam  humi  ditas,  quam  repentinum  re~ 
frigerium  quodcunque  j  ab  illa  enim,expanfione  repentina  val-  ^ 
de  dilatatur  metallum  ,  in  5cr ^cnmi6  fpval?cf/  prae¬ 
cipue  tale, quod  in  ipsa  fui  mixtione  aliquid  falins,  indolis  conti¬ 
net,  quod  facit' tum  ferrum,.  fob.  proinceaqua  in  crocum  diffb- 
lubile ,  tum  cuprum, facili  ime  propterea  corrofiones  fubiens. 

Unde  quidem  ferrum  fufum,  aquae  tam  impatiens  eft,  ut  52 
vel  gutta  magna  hujus,  ferro  liquido  fuentidA^^  fonum  edat 
&  fragorem  qua  fi  ftopeti  explofi:  imo  in  fabrorum  ferrariorum 
officinis,  quando  ferreus  baculus , eandefadus ,  Sc  fcintillans, 
pauxillo  aquae  vel  iputi  in  incude,  cum  repentina  percusfione 
mallei  alliditur,  edit  eundem  fnitum. 

Repentina  vero  refrigeratione ,  tam  foriarum,  quam  me¬ 
talli  ipfius,  conftri&a  rep zxvte  fuperficie,  fervente  adhuc,  &  li* 
quida  intimiore  mafla,  finditur  hinc  denuo  ille  cortex,  &  expri¬ 
mitur  a  mutua  veluti  reaftione  metallum  liquidum  e  meditul¬ 
lio,  &  projicitur  atque  difpergitur  in  diflans  ,cum  operariorum 
periculo,  neque'  fine  metalli jadura,  dumhocmodofcopism 
-V .  .  *  '  /  E  j  offici- 
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officina  lat&  circa  furnum,  verrendo, conquirere  difperfumme- 
tallum  oportet.  ,  v  ;  t:  ?  1 

Alia  res  eft,  quando  maffie  argenti  extingvuntur  affufione 
liquoris ,  qua  repente  grajfa  plane  hujusmodi  crufta  inducitur  j 
imo  univerfa  placenta  metalli  ita  infpiflatur ,  ubi  i  contra, fi  haec 
repentina  extinciio  negligitur,;  hoc  idem  modo  di  dum ^incom¬ 
modum,  ipfi  utique  argento  fimiliter  obtingit,aded,utne  qui¬ 
dem  exiguae  maffulae  ad  paucorum  granorum  pondus ,  in  cupeU 
la  corrufcantes,  penitus;  inde  immunes  fint. 

Fufium  metallum,  e  furno  in  focum  praefurnii,  &ett$5or- 
Jfrtrt/  emiffum  effluit:  hinc,  fadanova  ad  fiindum  hujus  aper- 
j4  turr,in  novum  focum  ejusque^/fcew;#,  qui  inde  btx 

appellatur :  ubi  nempe /coria ,  fub  carbonibus  praefurnalis  hujus 
foci, minorem  acftum  fenti  e  lite  s  jentefcunt,wt  non  amplius  com¬ 
mode  fluant  3  Metallum  vero  longe  liquidius  fcoriis,  facile  lub 
illis,  per  patefadum  foramen  fefubducens,  ita  purius  profluit. 

CAPUT  V. 

FUSIONE  CUM^ ADDITAMENTO 
EJUSQVE  RATIONE. 

SUMMARIA . 

Additio,  §./.  bel liquationem  fblam§a.  vel  fep arationem  r efficit, 
§.jr.  priora  teneri  filices,  {f  marcafita  fulphurea,  §„  4.  pofee~ 

\  riora ferrum,  calx ♦  §./.  non  acpie  lapis  calcarius  aut  ferreus, 

§.  6 ♦  qua  pracipue  fufionem  plurimum  impediunt  §t  7.  fied 
pramijfa  eidem,  juvant,  §.<?.  Calx  efficacius  humi  da  forma 
adhibetur, %.g ♦  lapides  filiceifufiles,%jo.  fic oriarum  colliqua- 
tionem  facilitant,  §♦//.  fi  oria  v  it  re  fic entes  plumbagine  a,  §/-?. 
impediunt  contra  (ilices  duriffimi ,  §.  13.  prafertim  male  com¬ 
minuti,  §.  14.  fifdis  limofia  indoles ,  §.  //.  in  parbo  ,falia 
excellunt,  bitra,  §.  /7.  borrax,  §uf.  fulphurea  addita 
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ittetattum  ipfum  fundunt  tenerius  r pr&cipue  cuprum^ap,  (f 
eliquant  e  ferrea  ftb flantia  §.  2o«  liquabilitas  diV  er  forum 
metallorum  cum  fulpbure ,  %2i*  argenti  quoque  §.22.  ex  em- 
pium  Misnicum > 

AD ditio ,  pro  facilitanda  fufione,  duplici  nomine  apud  1 
Metaliurgos  venit  3  altera  familiarior  complediturad- 
ditamenta  colliquationem  magis  immediate  facilitantia  r 
ofcer  gufdMge  x  altera,  qux  non  tam  fufioni , 
Q^mtca^&feparanmi  velificatur,  SlUfcerfrffldge.  J 

Additamenta  illa  Priora  funt  vel  (impliciter filices' montani 
bene  fufiles,  vel  lcoria  bene  fluxiles,  tt>eid)c  fitt4r^/wdcf;e  4 

cfm  4  vel  minera  multo  &  puro  fulphure  abundantes,  fdfcfjc  jtiefe. 

Pofterioris  generis,  prxcipuum  efl  ferrum  &  ferramenta, 
c\t  Eifen ;  calx  viva  etiam,  qua  tamen  fere  utilius  calcmationi  J 
feu  ultionibus  admlfcetur.. 

Sunt  qui  hic  lapidem  calcarium, &  mineramfcrnMM^td-  6 
nc  tiw^  ®^fctr*©tt<iieiiibflitui  pofle  putant,  feci  falluntur  3  fiqui- 
dem  lapis  quidem  calcarim  m  calcem  exuri  poteft :  Si  vero  in 
minera  valde  volatile  quiddam fubfit,  exuritur  illud  longe  pri¬ 
us,  quam  lapidis  hujus  in  calcem  exuftio  abfolvi  poflit. 

Unde  quidem  error 'effer  immanis,  five  lapides  lios,  five  7 
ipfarn  calcem  Vivam  ip P\  fufioni  facilrtanda  adjicere,  utpote 
quam  potius  omnibus  modis  retardantur  atque  morantur,  ne- 
qu  e  un  q  uam  commode  fcoriis  fefe  fodant,  Dum  vero  antl 
fafionem  r  arfenicalesTantimomales ,  lk  fulpbureo  ^  arfeni cales , 
cruditates  domuerunt, tunc  demum  fuc currunt  commode  fufi~  & 
bilitati,  a  poft- facto  &  in  futurum. 

Unde  quidem  recte  loquendo  calcis  n&fu/oriam  praecipi¬ 
tationem  immediate  addendae,  plane  nullus  e ilulus,  fed  unice  9 
ad prap arationem  ante  inftituendam  fuflonem  5  ubi  breviffimis, 
calx  viva  commodiflime  in  h umida  potilis  forma,  lixivii ,  deco¬ 
quendo  cum  pulvere  minerae,  aut  paulo  diutius  macerando,  adhi¬ 
betur,  ita  tamen,  ut  2cat^fufionem rurfusabluatur,  de  quo  forte 
adhuc  verbum  fubjicemus*>  Mis- 


Misfis  hifce,  redimus  ad  addimenta  illa,  quae fuftonem  (im¬ 
pliciter  promovent,  live  de  / coriarum ,  (ive  de  fulphurearum 
marcafitarum  indole. 

10  Scoria  quidem,  aut  lapides  teneriores  &  facile  fufi- 
les,  montani  tamen,  feu  foffilesymid)ti  §arte  -Duitae/ imo  lutum 
quoque  teneriterarenofum,  quali fabri  ferrarii  ad  ferrumina¬ 
tiones  fuas  uti  folent,  ten&c  bem  ®fffett/ju  bojlo  UUfytcnm 
fen/jmv^rjfcn/ubi  promte  naitrefcit  adjedtum.lutum,  h^c  omnia, 
inquam,  partim  ipfius  metallica  partis  faciliori  colliquationi 
(ub  veniunt,  partim  vero,  &  praecipue  quidem,  filicis  aut  lapidis 

a  mineram  itfoofomtis  colliquationi  promptiori  (accurrunt,  imo 
Martialium  quoque  duriorum,  macrorum,  refractariorum,  la¬ 
pidum  promptiori  fu  forias  emollitioni,  viam  dernunt. 

Quo  molliores  itaque  &  teneriores,  funtejusdmodi  [coris , 
eo  meliorem  edam  praedant  effectum.  Unde  quidem  non 

11  rarb,  &  ubi  materia  fubdrata  operae  pretium  facit,  ipfe plumba¬ 
gines, [coris. ,  lithargyrium^  lutum  lithargyrio  &  vitro  plumbeo  imbu¬ 
tum  focorum  argenti  depuratoriorum,  ®(ette/  ?cfl/  hoc 
fcopo  metallo  ita  tenerius  fundendo  admifeen tur,  cum  valde 
praefentaneo  &  penetrantisfimo  effectu. 

Specimen  etiam  hujus  effectus  meretur  legi  in  fupra  ci¬ 
tato  fchediasmate,  fcotdSrigmtcj  ber  Qltoaffcn  pag.  109.  &feqq. 

Quemadmodum  vero  talia  additamenta,  dicta  ratione, 

15  fullonem  hpidk  (ive  [axi  mineralis  facilitant  3  ita  impedit  ean¬ 
dem  indoles  horum  laxorum  /iliceorum  duriorum. ,  Jporn* 

i4ivarfett/ablblute  j  tanto  magis,  inconveniens  adhuc  eorundem 
magnitudo,  wetm  (£rft  tcf>f  gepttcfte/  ober  boni  SBetter  nidyt 

ij  fleiiugfrtmgc^obenwDcbeit/in  quo  poderiore  quidejn  cafii, indo¬ 
les  laxi  feu  receptaculi  minera ^fijfilis bimofz,  @c eridjf/ 
unb  ©d^ammidke/  att/  ut  in  fe  fulloni  refragatur,  ita 

tanto  magis  in  nodos  &  quali  cuneos  coagmentata,  hoc  ipfum 
fadt.  r  ,  ;  -v  -y  , 

16  Inparvis  tentaminibus  faciunthic  aliquid  egregii /alia[cd 

in 


in  magno,  &  praecipue  libero  atris  concurfu,  non  aeque  imitari 
hoclieet,  neque  propter  Sumptus  fere  integrum  elh  In  iis¬ 
dem  tamen  minoribtu  apparatibus,  cineres  clave  liat  i,  fal commu¬ 
ne,  fal  armoniacum  fixum ,  pradtant  certe  frequentisfime  quic- 
quidhic  expedari  poteft.  Imo  vitrum  ipfum  commune  mol-  l7 
lius ,  vitrum  Venetum ,  Bohoemicum,  vitrum  plumbi  cum  arfenico 
paratum  Vitrum  antimonii,  fimplex,&  cum  nitro  fadum,  lithar - 
gyrium ,  &  in  rebus  maximum  operae  pretium  facientibus,  ipfa  18 
borraXj  praefentisfime  horum  generum  effedus  exhibent. 

Additio  fulphur earum  marcafitarum,  aut  minerarum  y&/- 

luxuriantium,  eo  maxime  collimat,  ut  cupri,  per  magnam  19 
quantitatem fulphur  is, mol&ox:  fufio  in  crama  illud, quod  vulgo, 
3\o§  -@fetn  appellant  fequatur  3  cum  enim  cuprum  magnam 
quantitatem  fulphuris  in  fe  recipiat,  &  quo  plus  hujus  recepit, 
eo  tenerius  fluat,  fit  hocperadditionem  hanc  xa\mmfulphurea~ 
rum  minerarum  atque  marcafitarum.  Conferunt  autem  hae  eae- 
dem fulphur  ea  fubftantiae  longe  plurimum  ad  feparationem  il¬ 
lam  cuprea  hujusmodi  fubftantiae  e  ferrea  eidem  intermixta  pro- 
fapia :  non  quidem  tjuod  fulphur  genuinam  ferream]  mineram 
nifi  quam  purisfima  fit ,  temere  aggrediatur,  adeoque  iilam 
ipfam  fimul  influxum  illum  direde  concitet}  fedquod  cupream 
huic  tenerius  interfperfam  eliquando,  iftam  ipfam  quoque  fer* 
ream  eodem  ^Stnporofiorem,  laxiorem ,  attenuatam,  relinquat. 

Plurimum  nempe  hic  involvit  confideratio  diver forum 
illorum  effeduum, quos  fulphur  in  variis  metallis, quando  cum 
illis  coalefcit, producit, inordine  ad fufi litat  em.  Ubi  videlicet 
gentum  ita  liquidis  fimum  reddit, ut  haud  multo  difficilius  quam 
plumbum  fluat. -Cuprum  quoq$  &c  ferrum,  &  regulum  antimonii,  21 
omnia  haec  longe  facilius  liquabilia  reddit,  qua  per  fe  &  propria 
fua  natura  fluunt :  flannum  vero  multum  quidcmdifficilius  fu- 
file  efficit :  plumbum  vero  omnium  in  hoc  genere  difficillime. 

Unde  quidem  admixtio  ejusmodi  fulphure  locupletio¬ 
rum  minerarum,  non  foli  cupro ,  verum  etiam  argento  ufum  11 

F  prx* 
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prxbere  poteft.  Quale  quid  in,*  Misnkis  quibusdam  mineris > 
vel  una  ad  minimum  (pedali  tali  minera,  ufii  venire  obferva- 
mus,  quae  (Ine  additamcntoflilphurea  ejusmodi  minerae  non 
potefttradari:  qnamobrem  quidem  minera  hujusmodi,  (ire- 
^  de  memini,  ttonr.  ©der/  ® eicrff $ r;3 dj effel - oDer 
fub  gravi  prena,  vendi  &  exportari  vetatur. 

Atque  hsc  etiam  de  fufionum  confvetarum  additamentis 
dicta  fufficer e  poffunt. 

CAPUT  VI. 

Dt^> 


SUMMARIA i 

Separantur  metalla,  §,  r.  primo  igne y  ferrum  a  cupro  §.2.  plumbum 
quo  q^^ffl annum. %3.  Zincum  a  plumbo ,§,<£.  (f ferrum, %$+ 
argentum  Vioum  ab  alii*  metallis  §.  6 .  regulus  ab  auro. §.7. pau¬ 
cum  quoque  cuprum  ab  auro  &  argento,  §,<$V  experimentum , 
§,j?.  fecundo  addi/is ,p lumbo ,§,/ 01  aut imonio  §i/z. regulo  ejus  & 
nitro, %i2 ,  fulpbure,  §.rj.  cum  quo  etiam  argentum  depura' 
ri  potefl\  §14.  ufitatifflme  per  plUmbum,  §  13*  pr&cipue  pa¬ 
rum  argenti  e  mulio  cupro,  %a6.  quod  opus p hy ficose hymi cum' 
esl.%17.  Cupeilatio,§j8*  Eliquatio  ©  e  1 3  e  r  u  1?  3  /  § .  /j? .  Funda - 
v.  mentum  prioris  §.  20.21.  coruscationis  fu  fulgurationis  cau - 
f?%>22.  uftio  argenti, $.23.  nonefl  puriffimum,%%24.  Funda¬ 
mentum  eliquationis  irritum,  §.2f  .  Hifl oria  operationis,  §.26* 
27. 28. 29.  eliquati  argenti  cupeliatio,  §130*  plumbi  imbibitio 
alia,%3U  compendium  eliquationis  per  ignem  flammeum,  §  >32. 
Auri  feparatio,  §.33.  per  antimonmm  %34*  a  quo  rurfus  li¬ 
berandum  efl  §*3f. 

Epamntur  me  talla  a  fe  invicem,  vel  per  ignem  (impliciter, 
vel  per plumbum.  Per  plumbum  iterum,  vel  in  forma  (iia 
metallica  plumbea  :  vel  fub  forma  htbargym  &  fcoria  x i- 
trescentes.  .  _  *Pri~ 
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Primum y contingit  in  fep  aratione ferri  a  cupnfim  i 

Hac  enim  operatione,  penitus  repellitur  a  cupro  quicquid  ei¬ 
dem  copioiioris  ferri  admixtum  hxret,  ita  ut  partim  igne  ifto  y 
non  fufficienter  aut  latis  tenuiter  fufum,  inter  forias  obhaeres¬ 
cat  ,  aut  etiam  igne  illo  combuftum,  croci  velcmerisinftar  fece- 
dat,  imo  evanescat. 

Hoc  ipfum  evenit  tanto  praefentius  plumbof* ra: ferti m  au-  | 
Bicriyintzr  cuprum  remixto :  nec  no  nftanm,  fieid  tmicupro  con- 
fufum  effe  contingat. 

Plane  idem  monuimus  jam  fup erius  evenire  zinco  cum 
plumbo  remixto,  ut  nimirum  non  modo  igne,  kdinkvpcr  aere 
live  fiam,  comburatur  &. disjiciatur.  Ferrum  vero  (i  plumbo  af¬ 
fundi  contigerit,  nudo  igneat,hoc  feparatur,  ut  illud  fupernatet . 

Argentum bivum  liberatur  a  metallis,  &  metalla  ab  ipfo,  fo-  <5 
lo  pariter  igne >  live  per  fimplicem  evaporationem*  five  per  occlu- 
fem  eandem,  {tsidefliUatimem*  ••  .v 

Regulus  antimonii  excutitur  ab  auro , igne  &  aere  feu  fla  tu,  7 
fcurcf;$  vtrbUfon* 

Cuprum  etiam  ab  argento ,  imo  &  ab  auro  fi  his  metallis  8 
iftius parum  remixtum  (it,fecedit  fub  ultimo  cupellationis  exitu 
perfpeciem  combuftionis,  fM)  fdhfT  c xlpi\tj  imt>  da^crouuC 
bm gcticc  kfyUtf)  miifce ^obtvf^U  A^af rett  merben  mu§/  fbtiffcn  es  t>ott 
tcu^robeu  emfad  ucnfityrcf*  Quod  quidem  ipectari  poteftfi 
granum  j  auri,  cum  grgno  dimidio  aut  mmu^cupri,  tubulo  au-  ^ 
rifabrorum  ferrumina tcrio  mff  Demiof^^vo^rgert  cum  grano 
forte  uno  borracis,  in  foraminulocarbonis,  pro  more  ,  coi- 
liquetur,  fed  diu  atque  intenfe  flatu  hoc  urgeatur ,  ita  enim  non 
modo  inflatur  &  turgescit  admodum  fenfibiliter,&  ad  oculum, 
ipfum  hoc  granum,  bormee  interim  limpida  prorfus  &  absque 
ullo  colore  remanente :  mox  vero,  fi  afflatu  illo  igneo  conftan- 
ter  &  efficaciter  urgeatur  ,  incipit  aftu  non  modo  a  borrace  re-  - 
filire ,  fed&  fub  magna  incandescentia  & fulgurat  oria  corusca¬ 
tione  yfmtiliaS)  oc  cum  his  fruftula  metalli  a  fe projicere :  quo 

i  1  ipfo 
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&  ipfo  quidem  aurum  mox  nitorem  ftium  recuperare  incipk, cum 

antea  quoties  maffula  refrigescere  p  ermitf  er  etur,  decolor \rugo~ 
fumobfcurum^^xxxx&t :  eoque  ipfo  quafi  momento,  ab  ita  cx~ 
ufli  reliqui  r/^^  imbibitione  vitrescente  in  bormcemr,  contrahit 
haec  colorem  e  "viridi  coeruleum  venereum  neque  ipfum  ta¬ 
men  aurum'  hoc  aftu  aeque  exquifitiffimh  ab  omni  ^^libera¬ 
tum  eft.. 

Cum  additione y .&  quidem  plumbi,  feparantur  argentum  & 
aurum,  a  cupro>\  cum  additione:  antimonii aurum  ah  omnibus 
metallis :  imo  etiam  metalla  ipla  a  femutuo,  non  tamen  aeque 
exquifite,  ficut  auro,  evenit.  Separantur  etiam  reliqua.me talla, 
tam  ab  argeato^uzxn  auro  per  regulum  antimonii  &  nitrum .  Se- 
^  paratur praeterea  au.rmn  ab  argento *  mediante  fulpbure  non  ta¬ 
men  fine  aliis  additamentis  ::  Ubi  praecipue  cuprum  &  plumbum 
in  uftm  venire  folent., 1 

Poteft  hac  eadem  methode»  per  fulphur  [impliciter,.,  fi nt 
jy,  alio  metallo, bene  tamen  cum  fale conveniente,  argentum  quo-' 
que  ab  aliis  metallis  depurari,  fed:  neque  hoc  ipfum  ita*  exquifi- 
te,  quin  tam  particula.alienr  metalli  in  argentum  rc[xxz\\\  argmti 

in  fioriam,  irrepar.. 

jy  Ufitatisftma:  eft  argenti  &  auri  ab  aliis  metallis  feparatio, 
per  plumbum  5  ubi  quidem  ii  parum alieni  metalli  cum  argento 
remixtum  fit,  fevplumbuminfcorbas  reducium  perficienda,  eft 
16  operatio  :  quando.vero parum  argenti  a  magna  quantitater///?r/ 
feparari  debet,  praeftandum  illud  plumbum-  in  metallica 
fua  confidentia  permanens  atque  reiicruim 

Merentur  certe  operationes.  hc£  confiderationem ,.  non 
foluni  propter  ufum  fuum  civilem  j  cum.  fine  iliis  argentum 
paucum  e  magn& quantitate  cupri ne  quidfem  colligi  pallk  5  fed 
ij  etiam;  propter  rationem  operandi  phy  fico-  chy micam,  qua  pro- 
ceffus  ille  praeferam argenti  e  multo  cupro  feparatorius,  itititur., 
Illud,  quando  parum  cupri,  ftanni,  imo  ferri,  St  reguli  an- 
18  timonii,  bismuri  &c,  iunuitoargento,  feparatur,  cupella tio  vocari 
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folet,  ficut  feparatio  minima?-  quantitatis  plumbi , 

dneg  95k^@arftf/  obcr  dicitur  §«$frftt-6retmen :  &  d 

priori  quidem  operatione,  dnbltcf  (Silbmifc  argentum  illud 
83ftcfr@in?cr :  pofterius  hoc,  35rflmV@dberhominari  folent.. 

Mudvero,  quando  parum  argenti  etmukfc  Cupro  per pium-  19 
bum  metallicam  diam  conliftentiam  retinens,  eliquatur,  apel- 
latur  ©e^Acrn/  &  quantum  quidem  nebis  videtur,  @icfer«/quia 
per  modiun  ftillicidii  cujus  dam  defluite 

Prioris  fundamentum  eft  triplex  /  primo,  quod  aliqua  qui-  10 
dem  metalla  plumbum  vel  non  ingrediantur,ut ferrum  3  vel  in- 
greifa  fueceslive  rurius  emergant,  ut fiannum,  autfenfim  inde 
exhalent, ut  regulus  antimonihvel  iiib  ejus  converfione  in  litliar- 
gyriurn, vitrum, cineres, exurantur  atque  didipentur, ut  cuprum 
pauca  quantitate  eidem  remixtum  varge n tum  vero  neque  in^i- 
trum abeat,  neque  comburatur,  neque exhaleP» 

Quando  i taqf  parunT^^^?  adulterati, cum  magna  quanti¬ 
tate,  octupla,  decupla,  duodecupla^k  amplius,  plumbi,  coagitur, 
diflrahit  quidem  tenuislime  ipfum  argentum  \  fed  eo  ipfo  adhuc 
longius,  paucamillam  qminmtmtaliem  metalli,  nemqe  cupri , 
pauci ftanniy bismutiy.  reguli  antimonialis  aut  arfemcalis,  argen¬ 
to  intexta  iferroyii  quid  ejus  flib fit,  in  ipfa  fuperficie  relido,  & 
mox  vitreicentibus  1  coriis  immerfo.  Urgetur  ita  tota'  na  fla 
^£^^^,flammante,,& per  flatum  conftanter  concitato :  ita  71 
perit  e  plumbo \  de-  momento  in  momentumypaucaejuslub- 
flantia  inflammabitis  3  unde  mox  in  vitrefeentem,  mollem,  & 
v alde  teneram foriam  conv e r ti tur,, v i  tamen  ignis  latis  intenfi. 

Cum  hoc  ipib,  comburuntur  eadem  ratione  tenerrima 
corpufcula  imperfedorutn  metallorum  hic  difperforum: 
gentumvzxb  pulverulentae  talis  difperlionis  expers ,  &  perpe¬ 
tuo  me tallicum ilium  quali  mer curialem  fluxum  fervans,  manet 
indivulliuti  a  reliduo,  quamvis  perpetuo  decrefcente  &  in  fco- 
rias  abeunte ,  plumbo, ,  donec  hoc  ipfo  prerfus  ita  conlumto , 
maffa  argenti  iola  in  hac  fua  fufai  conliflentia  remaneat. 
t.i  ‘  ,  F  3  Cum 
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Cum  vero plumbumlcvisiimo^argentum  valde  intenfo  ca¬ 
lore,  ad  fui  fufionem  teneram  opus  habeat  j  manet  quidem  ar¬ 
gentum  ita  affe&um,  nempe  plumbi  adhuc  quantacunque  quan¬ 
titate  imbutum,  facile  caloris  illo  gradu,  qui  in  foco  cupellatorio 
rntf  fcen‘?teilvipeer&  adminiftratur  ,fufum :  quando  vero  plumbum 
omne,  aut  ad  exiguam  usque  portionem  evanui tj  concrefiit  3c 
ti  deniatur,fubfiftitque,feu  obrigefcit  argentum',  unde  e  nitido  qua¬ 
li  fpeculari  afpeftu,  cito  in  ardentem  quali  candentem  transfor¬ 
matum, fulgurare  dicitur,  <£s  6(tcf  e/quod  Phaenomenon  peradtae 
cupellationis,  feu plumbi  cum  reliquis  paucis  heterogeneis  me¬ 
tallicis  particu! is  jam  abfcmti -lignum  habetur. 

Hoc  argentum  transfertur  hinc  ad 'furnum  uftorium ;  ubi 
fortiore  igne  exercetur, ut  paucum  refidhum  plumbum,  expar¬ 
te  quidem  i n  cinentium  catillum,  -ton&ft/  imbibatur  :  partim 
vero 'etiam  afiu  &c flatu  in  auras  disjiciatur. 

Argentum  ita  tractarum ,  communiter  tamen  non  plane 
&  exqu i  1  i  tifiime purum  exiftit,praecipue  illud,  quod  demum  a 
cupellatorio  foco  prodit, bag^Bttcf- ©fiber,  habet  enim  in  lingulas 
marem,  quae  dimidia  libri  civili  accedunt,  drachmam  unam ,  imo 
duas,  cupri,  quod  quidem  ili  Mada  tali  multarum  marcarum, 
qualis  una  operatione  abfolvi  lolet  5  a  viginti  zdfexaginta  vel  o- 
Bogmta  marcas,  quantitatem adhuc  fatis  ienfibilem  efficit.  Un¬ 
de  quidem  argentum  omni  cupro  exquifite  exhauftum,  ab  his 
operationibus  nunquam  prorfus  exit. 

Altera  illa  feparatio,qua  praefertim argentum  paucum,  imd 
pauciffimum ,  a  magna  quantitate  cupri  qducitur,  vere  ut  utilis, 
ita  fcientifico  chymico  fundamento  innixa,  meretur  fuam  conli- 
derationem , tanto  magis.,  cum  nihil  harum  rerumadhuc  e  fun¬ 
damento  fuo  declaratum  nobis  quidem  occurrerit ita  ut  ille 
nuperus  feriptor.,  t)0tt  fcet  @ci<jeruu&  uuh  (Er$f'&efgutu{/  revera 
quidem  non  inelegantia  ad  praxin  pertinentia  afferat:  theori- 
V)  am  vero  frultra  cum  aliis,  a  qualitatibus  rne^curn  in  plumbo  & 
argento  deducat,  eoque  ipfo  rem  .dubiam  per  plane incognitam 
exponere  fufeipiat,  cum  evidens  ratio  praelio  fit.  Ut 
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Ut  breviter,  fed  nervofe  rem  expedire  poffimus  praem/t- 
temus  ejus  hiftoriam.  Quando  in  magna  quantitate  non  tam  26 
cupri ,  quam  miner £  cupri, parum  argenti,prx(lo  eft,v.  g,  in  centum 
&  quinque  vel  oBdy-\-<z\decemxY\bns  civilibus, quadringetitefima 
pars,  nempe  quadrans  librae,  vel  fis  qm  quadrans,  aut  plus,  imo 
etiam  miniis  , argenti :  tunc  damnolum  utique  dXctfiocargen* 
tum>  quod  Ikpenumero  tantundem  imo  amplius ,  quam  totum 
T&a&cuprum  pretio  efficit,  in  cupro  ilio  relinquere ,  &  neglecto 
omni  pretio  &.ufu,  ita  vendere.  Separandum  itaque  eft. 

Non  poteft  vero  feparari,  fine  gravisfimis  incommodis, 
e  cupro  jam  prorllis  depurato y\mQ  breviter,  civiliter  loquendo, 
nempe  line  damno  loco  lucri,  non  poteft  abloiute*  Separatur  2 7 
itaque  e  nondum  depurato ,  led  fulphureis  particulis  adhuc  fa¬ 
tis  copiolis  imbuto , friabili,  nigro, @d>mar§  itupfer. 

Funditur  mpc  cuprum  hoc,&dum  fulurn in  foveam  pra- 
furnii  emiffum, maxime  adhuc  fervet, immifcetur  cidcmplumbi  28 
liquati,  larga  quantitas ,  &  linitur  ita  frigefieri.  Operatio  ap¬ 
pellatur  gdfe^n- 

Placenta  inde  fic  efformatae  grandes,  biegrtfef^Sfficfe/  im¬ 
ponuntur  fpeciaii  foco,-,  parietibus  e  ferreis  laminis  luto  muni¬ 
tis,  in  ambitu  Stabulis  fi  fer  rofufo,  crasfis,  in  fuperficiefua  in- 
ftrufto,  «uf  teu  @efs>er^erb/  mtr  fetrien  greget*  twb  @ef> 

gcr*5B4nbsn/  ber  nad)  verfe^en  t  imponuntur  inquam ,  ut  * 
ereclacftent,ba£  pe  nuf  ber  fd?arfw@ebc»  aujfgedcfjfaf/ 

Infixum  cuilibet  tali  placentas  manubrium  ferreum ,  retinet 
illas  inter  fe  tantum  difiantes,  ut  carbones  commode  interferi 
&  interlabi  ipfas  posfint.  Ita  expletur  totum  hoclpatium, 
parietibus  didis  circumdatum,  carbonibus,  qui  denique  defu- 
per  accenduntur.  7  Ita  defluit  p  lumbum, h.  educit  fecum  ipfum 
etiam  argentum, cupromtmm  inifto  fuo  politu ,  quidem  adhuc 
permanente , fed  tamen  maxime  porofo  St  pumicis  inftar  a  plum¬ 
bo  prius  interfufo  ,  jam  vero  fubdudo,  cavernofum .  Colla* 
bafcit  etiam  pro pterea  modicum,  &  rugofum  feu  plicatum  hinc 
inde  apparet  :appeilant  j|  jcfc*  Trans.- 
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Transferuntur  hax  frufta  ita  veluti  exfucca  ulterius  in 
furnos  alios,  ad  hoc negotium  fpeciaiiter  aptatos, ut quicquid 
adhuc  plumbi,  etiam  intimius  in  illis  delituerit,  vi  ignis  majore 
inde  educatur.  Appellantur  fcU  5)arr  £)fert  /  .&  adus  ipfe  borrett* 
Refidua  hinc  frufta, bte^atrUnge*/  (decuffis  tantum  fu- 
$°  perftcialibus  acombuftione  ,fcoriis,quod  bicfrn/appellant:)^^ 
ficiuntur  mox  ad  puritatem  metallicam  cupri,  auf  ©ar'£er& 
gar  gemadjet :  Tlumbum  vero  refiduum^nerhpe  quod  tam  a  pri¬ 
mo,  eme  bem  ©eiger*  $«r&/quam  ab  altero  foco,  i>eo  ©orr  £)jfcit/ 
adhuc  colledum  eft,  leparatur  methodo  prius  dida  cupellato~ 
ria,  poftquamfatis  locupletatum  eft,  ,n>cmt  4jenujj  angcretefjct 

l(». 

'  Notandum  hic  primo,  quod  labor  ille  cuprum  plumboim? 
buendi,  $rif$ett/  communiter  non  aeque  iola  recenfita  illa 
i1  methodo  peragatur,  ut  nimirum  plumbum  cupro  fufo  demum 
admifceatur  :fed  potius  lithargyrium ,  & foci  cupella  torii  vitres- 
cens  portio ,  ®Uttt  tmD  £ab/  huicnegotio  deftinetur,  atque  ita 
mox  cum  ipfo  nigro  iWocupro  colliqnefiat,  mit  etwuitar  burcf) 
podKtt/qu&  ratione  ftatim  'mplumbum  reduda  haec  liibjeda,  non 
folum  intime  ipii  cupro  remifcentur,  fed  etiam  folitarise  redu- 
dionis  compendium  faciunt, baf  mori  ©tntlcfjf  etjf  »or  ftc^ 

fcwd)  bett  ©ticf)  »Dffettfe$it  unb  $u  mad)eitbarf* 

Secundo,  poteft  labor  illa zfep  aratorius  ba$  ©etjgent  unb 
&3m»  jttfammen/  etiam  fine  carbonibus ,  igne  flammeo  &  li¬ 
gnorum  ufu,  commode  &  utiliter  perfici,  utpote  duo  eximia  & 
ji  non  negligenda  emolumenta  certo  afferens, (i)  ligni  notabilem 
parfimoniam,  dum  longb  minore  quantitate  hujus  opus  eft  hac 
titione,  quam  alias  ad  r^^^requireretur,&  quidem  rejiculi 
tantum  &  fcoparii,  Otcifi  #ol$/  cum  carbones  optimum  pofcant: 
v  (z)  temporismkgnt  lucrum,  nempe  dimidio  minoris  quam  alias 
neceffarium  eft.  Quo  in  negotio  revera  didus  ille  autor, 
fcer® rft&eigeritttg/  refelli  nunquam  poterit, quoad  praxin}  qmm- 
\i%mtheoriafltiyx%  quoque  rei  in  eo  aberraverit, quod flammeus 
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hic  ignis,  ejus  opinione,  inrigniter^/^Wceftusexiftat,  quam 
carbonamu\  cum  fatis  bene  fe  declaraverit  in  reliquis,  &  praeci-» 
pue  caufa  illa  reddenda,  cur  ex  hac  operatione  frufta  illa  magis 
collabantur  &c  confringantur, quam  in  illa  qua?  cum  carbonibus 
peragitur.  Qme  tamen ,  &:reliquse  fimiles  qiraftiones,  theo- 
retic&  quidem  contra  ejusaffertionemhanc  de  minore  aeftu  ig¬ 
nis  flammei  militare  potuerunt :  contra praxin  vero  iplam  fru- 
ftra  utique  producftae  fuiffent.  Et  certe  fi  hic  Scriptor  in  reli¬ 
qua  fua  vita  tantundemJaudis  aut  excufationis  meruiflet,  non 
facile  ipfi  aliquid  imputari  debuiffet  :  de  quo  quidem  ipfe  vide¬ 
rit:  interim  hoc  opus  in  fe  ita  comparatum  eft,  ut  au  toris  nam 
reliqui ,  illi  officere  non  debeant. 

Jurum  in  fpecie ,  feparatur  penitus  ab  aliis  metallis,  per  3; 
antimonium ,  fundendo  illud  eum  infigni  hujus  quantitate,  ad  34 
'partem  unam  auriy ;juxta  communem  praecipue  methodum, 
fex,  odio  partes antimmiia&lnb endo.  Revera  tamen  non  eft 
opus  tanta  hujus  quantitate,  fed  fufficiunt,  dua,  tresj  aut  ad 
fummum  quatuor  ejusdem  partes*  Ita  fubfidet  auru?n  quidem 
inregulum,mc talium  vero  quodeunq;  aliud *fuperna:tat  cum  an- 
timonio>  .  Aflbciat  fe  tamen  auro  pauxillum  reguli ,  quod  loco 
pauci  illius  metalli,  ab  antimonio  corrofi,  ex^hoc  feceffit,  atque  35 
adeo  aurum  inquinat,  ut  nonmod o  pallidum  ^  fed  prxeipue  in¬ 
tractabile  &cjragile  evadat,  unde  ab  ipfo.liberandum  eft. 

Ethxc de  Methodo feu  Hiftoria hujusmodi Separationum. 

CAPUT  VII. 

M)e 

RATIONIBUS  VERIS  SEPARATO-’ 
RIARUM  HARUM  PYROTECHNI- 

SUMMARIA. 

CupeUationis  caufis, partiw  jam  taiiis,  §.  /, ,  partim  infra  tangendis , 

G  -  §.*. 


$.  2.  de  Eliquationis  ratione  agemus,  §.  j.~  adh&ret  fulphur 
diverfimode  metallis,  §.,4,  cupro,  §,jr..  argento,  6.  plum- 
io,  5. 7*  de  ferit  etiam  hoc  ordine  illa  invicem  jf,g.  argentum 
in  cuprOyfub fidere  cur  nequeat,  §.  plumho  fulphur  a 5 fer¬ 

ient  e  §.  io.  liberatum  argentum,,  immergitur  in  reliquum 
plumbum,  §.  u.  hac  theoria  forte  adhuc  ufui  effe potefl,  §.  12. 
i  Agimus.dc  rationibus  reparationis  cupellatoria  jam  inipfa  ejus 

JT \  liiftoria>quandoquidem  praefertim  nullam  infignem  diffi¬ 
cultatem,  etiam  ipfe  ejus  rei  generalis  th eoria involvit  j 
Cur  vero  metalla  ad  plumbum  ita  fe  habeant,ut?Iia  illud  ne  qui¬ 
dem  ingrediantur ,  alia  vero  cum  eodem  coal  fiant,  fed  deinde 
comburantur,  magis  particularem'  confiderationem  horum  me¬ 
tallorum, de  qua  fubfequenteSe&ione, involvat :  non  placet  hic 
t  de  nuo  de  iisdem  prolixum  efferanto  magis,  cum  illo  ipfo  loco, 
ubi  de  Docimafea ,  paucis  verbis  hac  tangi,  &  quantumadhue 
neceffe  eft  penitus  declarari  poiliu 
l  Placet  itaque  potius  de  rationibus  fc parationis  Eliquatoria , 

pauci  argenti  e  multo  cupro,  Jtapffcr«@d$e^9Bcrd/  agere. 
Confidit  hujus  rei  Fundamentum  revera  in  paucis,  fed 
4  vulgo  adhuc  minus  fufficienter  ob fe rva tis  circumflandis,  nem¬ 
pe  habitudine  diverfa  metallorum  z&fulphur,tum  ratione  quan * 
ti tatis  tum  qualitatis ,:  feu  firmioris  cohafionis ,  &  confiftentise 
metallo  inde  inductae 

f  Adh arefecit  fulphur  valde  facil  e  cupro  ;  affigi  tureidem  fena* 

ciffime  :  fed  reddit  illud,  valde  fufile,  in  comparatione  videlicet 
ad  ordinariam  fuam  propriam ,  &  quando  purum  cft,  fuflitatem . 

6  Cum  argento  c o alefcit  fulphur  promptisfime :  fed  ueein  valde 
magna  quantitate, uzz  adhaerefeit  eidem  tenaciter,  funditur  verd 
cum  ipfo  valde  facile  &  liquido,  plumbi  propemodum  inftar. 

7  Plumbum  recipit  proptisfim  e fulphur,  fed  in  parciore  quanti  tatej 
retinet 'vero  admodum  tenaciter  :  &  nancifcitur  tncTf  confiden¬ 
tiam  ffifam  denfanr,  &  admodum  difficulter  fufilem  difficilius 

*  certe, quam  cuprum  largiter  fulphuratuin. 

Quando 
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Quando  prsetcrea promptitudo  fuiphnm  metallum  unum 
pra  altero  invadendi,  adhuc  feorfim,feu  metallorum  inter  fe 
invicem  refpedus  ad  fulpliur,  attenditur,  recipit  illud  exhis 
tribus metallis,promt£  quidem  argentum  5  promtiu^vcro/>/W- 
bum}  proptiflime  vero  omnium,  cuprum:  adeo  ut  uni  horum  g 
metallorum  admixtum, fi  alterum  dextre  fnbftituatur,  derelifto 
priore ,  hoc  invadat. 

Cum  itaque  cuprum  illud  fulphuratum,  quod  nigrum  ap¬ 
pellant,  mtcrfperfum  fibi  habeat  argentum  kmilittrfulphum* 
tum  j  quod  praeterea,  licet  revera  cupro  gravius  fit,  in  illo  tamen 
xufcdoiriimxsfubfidere  non  poted,  primo  quia  fiimme  exigua  e~ 
jus  quantitas,  e  tanta  mole  commode  fecedere  non  poted,  la~ 
tiflime  &  minutijjlme  difperfa,  inter  fe  coalefcere,  &  in  unum  9 
locum  colligi  nequit :  fecundo,  quia  -cuprum  hoc  infuper  crasfifi 
fime  pultis  folum  more  (ut  alibi  etiam  de  cupro  & ferro  jam  de¬ 
puratis,  in  ordine  ad  aurum^  monet  B  e  ch  e  rus)  fluit,  ut  paucisfi- 
mum  hoc  argentum  per  illud  ad  fundum  fubfidere  imposfibilc 
fit,  fed  ita  in  cocxpanfium  atque  diftra&um  detineatur. 

Quando  vero  plumbum ,  &  quidem  in  larga  quantitate, 
qua  molem  illam  cupri  commode  pervadere  posfit,  admifee-  10 
tur,dc  illo  quidem fiulphure ^  quod  cupro  adhuc  adhaeret,  nihil 
utique  de  ferit  suprum,  ut plumbum  aggrediatur :  quod  vero  ar¬ 
genti  particulis  affixum  hadenus  haefit,  illud  invadit,  prxfertim 
fub  hac  tanti  caloris  agitatione,  promptisfime  particulam pium - 
bi,  &  deferit  fiium  argentum. 

Cum  vero  omnia  metalla  excepto  auro  &  mercurio  cum 
fiulphure  combinata ,  confidentiam  forment  tenacem ,  &  qui¬ 
buslibet  duris  rebus  facile  adharescentem ,  &  poris  capaciori - 
bm,  fluidorum  tenuisfimorum  indar,  promptisfime  fefe  infi- 
nuantem :  fiulphure  vero  liberata,  confidentiam  induant  globo* 
fiam ,  &  nulli  alteri  rei,  excepta  h§mcgenea  metallica,  feaffigen- 
tem :  fit  ita,  u x.  argentum  quoque  fiulphure  ita  exoneratum, mox 
in  globulos  tales  colledum,  cum fiulphurato  quidem  cupro  nul- 

G 1  lam 
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lam  amplius  tenacem  cohafionem  foveat, plumbo  vero  reliquo 

& puro,  ubicunqueihocip fi  occurrit  pxomptisfime  immergatur. 

Et  haec  edunicaillafimphdsfima, vera,  totius  hujus  ne¬ 
gotii  fundamentalis  ratio  ;;haerens  tamen  in  ante  didis  illis,  ali¬ 
quot  numero,  rejpettibus,  citra  quos  quideminunquam  Jmtelli- 
12  gL&explicari  valeret*.  = 

Non  diffidimus  fane  quin  cum  tempore  hoc  fundamento 
rede  cognito, una  vel  altera  enchirifisadhuc  in  effedum.  deduci 
valeat,,  qua  adhuc  majori  promptitudine  hsec  operatio  abfolvi 
posfit,;de  qua  tamenliic  aliquid  agere  fuperfedemus, cum  vulgo  i 
operariorum  metallicolaram  aliquid  fuadere>res  perdita iit., 

CAPUT  IIX.. 

Dtj> 
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Re.dkBio  plumbo  pr&cipue  altemto.  convenit,.  r,  fit  fufioiie  per 
carbon.es,  §.  2*  etiam  arBiore  furno,. §./:  ©fid)*Offen/  §.  4> 
mirum  plumbi  cum  filicibus.  §■  j.  perfial  aleati  & ferrum  y§. 6.. 
etiam  fine,  ferro  §,7.  vitrefic  entia  particulas  ph  logi  fi  as  non 
fiemper  abfiolute '  excludit. %  8.  exemplo  antimonizlis -Vitri,  §♦ 
imo  vulgaris,  §. 101 .  Ferrum  cuprum ,  §.  u.  reducun¬ 

tur  cum:  mineris  fiuis^,  §.  12 ..  fi  annum  quocp  §.  rjr  hoc  etiam 
per  pingvedines,  §.  14..  Aurum  difficulter ,  fer  rodant  fi  anno  ■■ 
inquinatum,  §.  if.  potefi  tamen  medaante  nitro',  (f  vitro, 

16.  fulphuratum  quoque  fiatis  difficulter-  reducitur,  §.  /7 .  Vi¬ 
tra  metallica  cum  plumbeo,  §;  ig.  exemplo  Franckenbergm- 
fium%  /j?.. 

^  Oh  erimusnimis  prolixi  in'  hac  operatione,  tradanda, 

1\  1  cum  potisfimaejus  pars,  jam  fuperius,  ffib  caufis  fufio- 
JL  per  carbones,  znob is  elucidata  fit;. 

ii  Fiunt  nem p  e  hae'  reduBionnes,  de:  quibus  capitis 

noftri  titulis.;  loquitur,  praeprimis  inp/umbitrm$fQtmzti$  pro- 

:  "  *  dudis, 
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ducftis/  lithargyrio, cineribus  feu  cale,  •vitroy; taiTi  e  lithargyrio  fta~ 
tim  nato,  quam  per fabulum, felice s-$ic\  in  hunc  (latum  dcdudo,* 
BJlep-  ©cfylacfen/@leffc/  J&er*/  &(cip»<3fa$: 

Funduntur  haec  omnia)  igne  fatis  forti)  carbonum  f\ta  ut  i- 
pfis  carbonibiu  immiic ean t u r ,  &  illos  immediate  tanganti,  ita  fit, > 
ut  ecarbonibusrecup  erando  paucam-.  illam  fubftantiam  inflam- 
rtiabilem,,  quam  admittendo  in>  emerem'  talem  &  hinc  •vitrum , 
plumbumabive  rat,  ^^^/r^^fuamconfiilentiam  denuoconfe- 
quatur..  Peragitur  hoc  in  furnis  ad  hunc  ufum  paulo  ardius 
ftruftis,  quia  negotium  fine  adeo  mmioigfeisimpetu  in  effedum 
deduci  valet.  Appellantur  vulgo  @dd)*0Sfen/  quia  fufum»  & 
coli  edum,  in  fundo  furni)  inter  teneriores  carbones ,  plumbum ,, 
denique  fimul  &  ieme\,perfeo(fo,  juxta  fundum  furni,  foramine, 


emittitur.. 


Vitrum  plumbi  cum  filicibus  paratum ,  redi  t  ih  metallicam  5 
fuam  confidentiam  (quantum  nempe  minii 2. ut  litbargyrii  in 
parando  Vitro  additum  fui tfelicib per  fialalcali,  &  aliquidy£m,  6 
in  crucibulo ..  Imo  vero  etiam  in  clatifo  crucibulo}  fi ne  ferro  ad-  7 ' 
dito , reducitur  per  folum feai  alc ali:  quia  &  in aliquid 
de  inflammaVili  fubffantiapra:  fto  eft,  &  far  pe  ipfum  Qli\ooi\plum- 
bnm  non  amifiis  praecise phlogiflis  fui  particulis, cum  filicibus  mox  g 
in  vitrum  abit,  prout  ex  co  videre  eft,  quod  in  crucibulo  etiam 
occiufo  vi tr escat, ,cnn\ felicibus  additis ::  velfi  etiam  illi  omittam 
tur,cumipfius  crucibuli  fabulo  y  expansi  hac  pblogifea  fubftan- 
tia  in  ipfum  usque  Virum:  Sicuti videmus  non modo  in  vitro 
antimomi  ev  e nire,  quod  quidem  quA  magis  adhuc  tinbHitm  eft,  9 
eo:manifeftiiis  imbutum  exi^itcombufeibilibiu^avnbus ,  ita 'ut ' 
cum  nitro  etiam  incandescendo  corufcet,  &  in  albam  calcem 
abeat  y  fed  etiam  ih  vitro  communi,  quod  quidem  e  fuligine li- 
gnor u m , .obfcurum ,  imo  obfcitriffmum,  colorem  contrahere, 
magis  quam  vellent,  experientia  operariis:  demonftrat. 

Ferrum  q  u  o  qu  e&  cuprum  combufta,  fi  cummineris fuis  11 
denuo  per  carbones transfundantur.  y  induunt  iterum  metallicum  u 
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ij  ftiUm  fcliema.  Quod  id cm  faciunt flanni  quoque  cineres*  De 

14  redu&ione  vero  cinerum  /to#/nondumperuftorum,  per  pinr 
goedmes ,  fupra  eft  didtum. 

1$  Aurum  reducitur  difficillimi  per  ignem, non  modo  fi firro , 

fed  etiam  tiflwno  remixtum  fit,  praecipui  in  illa  prxdpitatio- 
ne  purpurea  cum  ftanno,  Licet  autem  verum  fit,  communem 
fuforiam  methodum  hic  langvere,  non  tamen  proptereauni- 
verfim  adeo  difficile  eft  negotium,  quandoquidem  a  Jlannoy 

16  redu&ione  ftanni ,  fulphure ,  &  purpureum  illud ,  nitro ,  Vitro 
item,  ad  frugem  reduci  poteft.  Cumy^&vero  fulphurato  fea 
hepate  fulphuris ,  (juxta  feriptum  Menfis  Aprilis,  D.  Pr Asidis) 

17  in  calcem  redu&um,  certe  #0/2  ita promptiffimi  ad  fe redit, nec 
tamen  difficillime,  mediante  nitro y  borrace . 

Metallicum  etiam  Vitrum ,  &  fcoria ,  cuprum  complectens, 

18  fi  operae  pretinm  fit,  poteft  reduci  cumfcoriis  plumbagine  is  V\- 
trescentibus.  Unde  quidem  aliquoties  citatus  feriptor  ttat;  fcec 
©dgcrungunb(Er(jf*25ei^tmg/  in  eo  non  deceptus  eft,  quod [coriis 

19  illis  plumbi?  quibus  impeditisfimum  fluxum  minera zFrancken- 
bergenjis  efficaciter  correxit,  non  nihil  plumbi  adhuc  inhaeliffe 
crediderit, pag.  113.  nj.  licet  per  fe  eliquatae  juxta  pag.116.  nihil 
plumbi  fuppeditarint :  quia  utique  in  multo  &  cmjfo  vitro,  latif 
fime  difperfum  paucum  plumbeum  vitrum, reduci  &  colligi  non 
poteft,  ob  fluxum  praedominantis  vitri  craffi >  langvidiflimum 
(yi<&.p*g*u6l)  adeoque  cum  carbonibus  incorporari  teneriter 
nequit  :  quod  proratd  fit,  fi  alterius  metallica  fubftantiae,  Sc.co* 
piofioris  quidem,  fubfidio,  adjuvetur:  quae  quidem  hic  potisfi- 
ma  fuit eau(a,  non  vero  aeque  martialej  illi  nodi,  quibus  autor 
hic  aliquid  accep  tum refert  pag.  113*  Sed  de  his  fatis* 
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poftconmmes  operationes ,  proprium  habitum  fingulorum  metallo* 
rum  adiUa* fubjicimtis primo  loco  traElabimus  operationes 
ippvs}%>2.  praparatorM,%4depuratorias,%4 .fep  arat  orias, %.$, 
Additamenta, %A.  Vitrum fujfortttmft.y.  Vitrum  arfienicak  an 
utile, §.<?.  fluxus  /alinus,§,p.  cur  ex  inaquali proportione  nitri 
tf  tartari.%10 .  ut  aliquid ph  logi fli  conferat ,§  //.  fufionesdu - 
plices,%.i2 ,  femper fiunt  pro  docimafia  cum  additamentis  ,§.//. 
imbibitio  in  plumbum,  §  .14 .  modus  agendi,  §,  /j\  (f  fiendi  , 
§./&  colliquatio  (f  eliquatio. %.  17.  De  uflUone  quadi* 
ii  a /afficiunt, §.  tg.  Vafa  docimafiica,fi£iilia,%.ip.  cineritia,%. 
zo.  illa  lutum  non  vitresccns  p 0 fiunt, %zi.  cineritiorum  re- 
quifita,  %.22.  alia  pro  his  materia,  §.23,24.  exhalatio  a64r^# 
mcn/§^J.  moderatio  percuffionk, §,26.  dc fiuiUis  osfibus,§.27+ 
incertum,  §.2g.  aqua fep  oratoria.  §ag. 

SB affert/  §./0.  pracipitatio  ejus ,  f.j/.  ob  nihil fii linum, fied' 
vi  trio  licum  /blum^.32.  temperies  aqua fortis, %  35. 

Cimus  hactenus  abunde ,  de  operationibus*  quarum 
[medio  metalla  quali  communiter,  omnia  prap arantur, 

5 depurantur, fieparantur  j  tranfimusadcujuslibet  infpecic 
tt amationem,  quam  ex  fu  fi  natura,  fecundum  fitam  propriam  1 
capacitatem,  tanquam  ultimo  depurandum,  & fiep arandum,  fubit 
atque  admittit.  Erimus  vero  hic  tanto  breviores,  neque  tZr 
men,  nifi  obiteribrte  &  brevisfimis,  praeter fio  litas  Docimafia  en* 
chirifies,  aliquid  traftabimus, 

Ponemus  itaque  has  ipias  mox  in  hoc  limine,  tanquam  £ 
generalius  quiddam, cui /pedalia  illa  feorfim  fubjiciemus.  Sunt 
itaque  operationes  Docimaflica  fimiliter  primd  prap  aratori  a  mi-  } 
nerae,  ut  contufio,  lotura,  uflio  ;  in  curiofioribus  etiam  maceratio , 
extractoria,  fixatori  a.  Deinde  depurat  oria  operationes,  fufio,  4 
fi  ve fimplex ,  ( weimbibitoria  t  utrinque  tam  en  cum  additamentis* 
Ultimo  denique  pure  feparatoria  operationes,  quibus  metalla 

ab 
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j  ab  invicem  praefertim  ab  ignobilioribus,  traBabiliora  ab 

intraBabilioribus,  in  homogeneitatem  fuam  vindicantur. 

5  Additamenta  ilia  omnibus  communia,  ita  tamen,  ut  aliud 
alii  metallo,  praefertim  diverfis  intentionibus,  magis  quadret, 
funt  ita  didi  Fluxus,  feu  RimvXimdlaBici,  glafe^quiin  genere, 
funt  duorum  generum ,  Ater  foriam  refpiciens,.feu fax  eam  mi- 
nerae  portionem,  alter  miner am  &c  metallum  ipfum. 

7  Prior  vitrum  fuforium,  @d;met^-©Ia^/©(af-<Slwp/p^t:ici- 
pat  praecipui  de  vitro  plumbeo.  Paratur  proinde  e  filice 
fertim  teneriore,  &per  fefiifiliore,  plumbi,  calce,  minio,  aut  /i-  . 
thargyrio:  fine,  velocum  aliqua  portione  falis  communis,  fufio- 
nem  primam,  &  teneriorem  fubadionem  promovente,  deinde 
vero  &  vitro  ipfo  iterum  feparanda. 

g  Laudant  aliqui  Vitrum  e  plumbo  ytx  arfinici  adjedionem 

refultans,  hyacinthinum  :  fed  vix  periti  Docimafia  hoc  probant, 
nifi  peritisfime  praeparatum  ,  neque  tamen  tunc  etiam,  in  vera 
docimafia,  qua  nihil  novi  inducendum  eft,  alteri  vulgo  noto  an¬ 
teferendum. 

^  Pofierior,  eft  pilinum quoddam  compofitum,  quod  exi»- 
aqualibus  partibus  nitri  &  tartari  conficitur,  nempe  tartari  parti¬ 
bus  quatuor,  ad  duas  pattes nitri ;  Id  eft, proportione  hujusialis 
fimpla ,  ad  fesqui  alteram,  vel  duplam,  nitri.  'Cum  vero  nota 
fit  illa  eliquatoria  efficacia  falis  hujusmodi,  quod  e  partibus 
aqualibus  nitri  &  tartari  prognafei  folet,  prorfus  alcahcay  unde 
etiam  falis  tartari  extemporanei  nomine  defignari  foletj  non  i  ni¬ 
xo  merito  nafei  videtur  quaeftio,  cur  nam  hic  du&  partes  tartari  ad¬ 
hibeantur,  cum  ad  nitrum  in  alcalicam  plane  naturam  conver¬ 
tendum, ^ xxtiqac fimp/ex  aqualis  quantitas  tartari  fufficiat.:  quem¬ 
admodum  vero  aliae  quoque  docimafticarum  talium  rerum 
rationes,  quantum  nobis  quidem  innotefeat,  nusquam  com¬ 
mode  prolatae  funt,  ita  hujus  etiam  rei  caufam,  fruftra  ab  ope* 
ratoribus  exquifiverimus. 

.  '  •  V  '  ’  1"  Eft 
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Eft  vero  illa  fola,  quod  in  ifto  ex imquali pondere tartari  it 
addito,  enato  fale,  adhuc  multum  tartari pblogiflo  lua  fubftantia 
pollentis  ,  five  carbonis  tartarei  praftofit.:  unde  quidem  fine 
nitro,,  etiam  una  pars filis  tartari^  cum  aequali -addita  parte  tar- 
tari  crudi ^  fed  prius  feorfim  candefa&i-,  eidem  effe&ui  fatis 
commode  infervirepoteft. 

Generalis  pariter  cenfus  in  Docimafia  funt  fujiones  illae*  12 
partim  (impliciter  liquatoria?  partim  colli quatoria  cum  aliis  re¬ 
bus.  Utra: que  quidem  perficiuntur  ordinarie  cum  addita-1* 
mentis intercedit  vero  folum  illa  differentia,  quod  t  fimplici  li- 
quadone,w^^  nihil,  fed  fi  oriis  forte  tantum,  accrefcat:r^- 
quatione^evo ,  metallum  praecipue  cum  alio  intimius  combine¬ 
tur,  &  fere  quidem  fimvil foriis  etiam  hoc  ipfo  aliqua  acceffio 
eveniat. 

Eft  colliquationis  iftius  primarius  ufus  atque  effectus,  in  14 
metallorum  imbibitione  mplumburn;(\xio&  vulgo  }(nftc5ctt  appel¬ 
la  nt.Minera  nempe  argenti ,  vel  cuprum  etiam,  debita  calcinatio-  15 
ne  a fulphure  fup e rfl uo  exuftum,&  modicum  faltem  ejus  adhuc 
retinens,  fdjrcarfc  jfupffer  unb  unfd)mefo(g  Jtispffer/  fo  attflf p,ar  jfiipf- 
fer  probircf  ttKr&cii  foH/  fuper  patellam  vitrificatoriam ,  vulgo 
treifr  *  @d)erM/ plumbo  jam  ferventi  illiquantur,*&  relinquun¬ 
tur  ibidem,  fub  continuato.hoc  plumbi  fervore,  donec  plum¬ 
bum  ex  aliqua  parte,  fi  argenti  fuerit  minera,  aut  univerfum?  fi 
cupro  additum  fuerit,  in  vitream  foriam  abeat  :  qua  quidem  ra- 16 
tione,quicquid  adhuc  in  argenti  minera fax  ei  prsefto  fuit,  fecum  * 
m  vitrum  colliquans,  eo  ipfo  libero  feceffui  &  fubfidentia:  ar¬ 
genti,  feu immerfioni.  ejus  in  plumbum,  locum  praebet"  in  cupro 
verOjConfumpto  adhuc  in  fuperficie  plumbi  reliquo  illo  fulphu~ 
reo ,  quod  hactenus  cuprum  adhuc  detinuera  t,/ubfiHet  hoc  quo¬ 
que  ita  liberum  faftum,  in  ipfum  plumbum :  hoc  vero  mVitrum  ~ 
abeunte ,  remanet  cuprumm nativa  fua  puritate,  dum  praecipue 
minus  plumbi  adhibitum  hic  fuit,  &  reliqua  etiam  circumlpe- 
dio,  in  ultima  plumbi  vitrificatione^cdii  adhibe tur, ne  cuprum 

H  uftione 


iiHione  candefaftorta  diutius  affedum,ex  parte  in  crocum  fa¬ 
tiscens, imo  in  auras  proflagrans,  examen  feu  probam  fallar. 
ij  In  hae  operatione  contingit  utrumque  , nempe  colliquatio 
metalli  cum  metallo, &  liquatio  feu  eliquatio  e  faxo  atque  mine- 
ra ,  cum  mutua  concretione  inter  hanc,  &  plumbi  vitr  escent  em 
fubftantiam.  _  1 

Uflio  do  cima  fias  quoque  fubinde  neceflfaria, nihil  peculia- 
i$  re  habet,  quod  non  in  fuperioribus  &  uflione  ingenere^m  com¬ 
mode  taftum  atque  tractatum  fit :  ubi  quidem  ratio  utique  fva- 
det ,  in  valde  exigua  quantitate  materiae ,  qualis  ad  docimafam 
adhiberi  confvevit,  candefaftionem  in  illa  proportione  nonnifi 
moderatifjimam  locum  habere  polle,  aut  ad  minimum  fu cce di¬ 
vis  circumfpeftiffimis  augmentis ,,  fi.  iisdem  egeat,  intendi  de¬ 
bere. 

jq  Vafrum  docmajlicorum  duo.  funt  genera :  1.) fi&ilia,  cmcu 
bula, catillus VitrificatoriiiSy  ©cfyerfcef  j um  7Cnftet>en  &er©t(fcer* 

S3crfcf)t(icfe«  &ec  ^upffcr^rebeu :  cucurbitina  quoqueyfeu 
in  conicam  anguftiam  delinentia ,  difflationi  interdum  adhi- 
lobenda,  turea/  appellata:  z)  Cineritia  ffc dictae cupella,.  €npdien/ 
&  fi  majores  formentur, app  ellata:..  Priorum  illa  fola  eft  con- 
fideratio,  quomodo  e  materia  forme.ntur,quae  non  modo  ignem 
optime  toleret,,  fed  etiam  vitrum  fatur  ni  ita  perferat,  ne  cito. 
**  &  temere  cum  eodem  in  vitrum  fimiliter  colliquescat, quod  qui-  * 
dem,. fi  fabulo  fi  confidentia:  fuerit  lutum,,  promptifiime  facit': 
unde  perforantur  vascula  interdum,  &  infignem  jacturam  tem¬ 
poris :  inferunt*  Pollent  hic  aliqua  moneri,  fcd  nimis  crescit 
fcriptum. 

%i  Cupellarum  fundamentum  efl  1)  ut  nullo  modo  loit  re  fiant, 

i)  ut porofi  fint, neque  tamen  3)  nimia  mollitie  temere  dilaban¬ 
tur*  Formantur  propterea  e  cineribus }falfedine  alcalica lib era¬ 
tis,  additis  etiam  qua:  veram  vitrescentiam  plane  refbuunt,  osf 
t)  bus  ufiis.  Eodem  nomine  ufurpatur  hodie  cum  magno  com¬ 
pendio  ,  pulvis  in  quem  uflione  fatiscit  faxum  illud  minerale 

cal- 
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calcaria:  indolis, foliata ,  veluti  talciformis  texturae,  tt)clj^er  GSptifc 
Madefactus  hic  pulvis,  cum  tenui  folutione  Vitrio/i  formatur 
mox  in  modulo,  &  po teft  poft  inftantaneam  deficcationem  mox 
in  uffim  trahi.  Tentavimus  fimilia  cum  lapide  fiffili  nigro- 
coeruleo  comniuniflimo  te&orum  ,©acf}-^cf>teffa7  cum  creta,  Z4 
gypfio 7  &  varia  phoenomena  nafti,  cum  quaefita  brevitas  enarra- 
donem  disfvadeat, harum  rerum  curiofis  facilia  hxc  experimen¬ 
ta  fimiliter  commendamus.  Praecipuum  incommodum  quod  ci~ 
mritias  il-las  urget ,  eft  neceffitas  diuturna  kniffimae  deficcationif, 
antequam  furno  vel  auctiori  calori  committi  posfint,  citra  fiffu- 
raruin  eventum:  imo  multis \feptimanU  denique  reficcatae,com-  15 
muniter  proxime  hora  fpatio  egent  ad  candefadionem  fufficiem* 
tem  :  qua  nondum  fada,  impofito  plumbo,  c  meditullio  fuo 
bullas  adhuc  aereas  promunt, quae  phimbum  dilpergendo,  pro¬ 
bas  facile  fallunt.  Vocant  &ie  Qupefieit  aMc$meH  /  nempe  ab  hali¬ 
tus  illius  quem  alias  exlpirant,  excuffione,  fbnffett  fctipffr  QSlcp/  26 

fprtftcr/mib  faifcfKt  affo  Porofitas pofeit  prudens  modera- 

mtnpercujfionisjn ^ formatione ,  mmt  fte  uld^f  ju(?arcf 

fott{ Tot  jit  rtlcfa.  Sufficiat  h*c  dixiffe  de  fundamentis  hu¬ 

jus  inftrumentL 

Placetnoupraeterire traditionem  illam,  qua  feriptores  doci- 
maftici  communiter  hortantur,  ut  in  formandis  cupellis  & fuillo~  27 
rum  offium  admixtione  caveamus  5  plerique  nullam  addunt  ra¬ 
tionem,  aliqui  vero  caulanturipfa  fiirriperejftetauBcit.  Sed  non 
poffumus  hic  aliquid  folidum  afferre, quod  experientia  luculen-  z$ 
•ta  fuppeditet  aut  confirmet, unde  quidem  tantisper  feponimus. 

Supereft  auri  folius  feparationi  ultimae  ab  argento,  dicata  i<) 
Aqua  fep  arat  oria  @cf)ei^-3Ba(]ery  vulgo  aqua  fortia.  Fit  e  nitro; 
additur  illi  Vuriolum  praecipue  ut jpiritus  e  nitro  liberetur:  alte* 
rari  . tamen  modice  a  Vitriolo,  per  partem  hujus  metallicam ,  il¬ 
lum  fpiritum  nitri  non  plane  quidem  infitiabimur  ;  illud  vero 
penitus  negamus,  quod  in  negotio  hoc  vulgari  docimafiico,  in- 
fignem  confiderationem  mereatur  3  Excepta  illa  circumftan- 
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ejus,;  qua  'auri  pondus  interdum  augere  ob  fervatur :  quod 
^vulgo  interpretantur,  quafi  aquafortis  tantillum  argenti  apud 
aurum  relinquat  JjjfotcrIVaft  affer*  vocant..  Sed  re- 

*  vera  alia  penitus:  caufa  fub eft,  neque  parvi  ufus  eflTent,. dummo¬ 
do  in  copia  fuppeterent,  ejusmodi  aqua  fortes  quae  qiumplurK 
mum  ejusmodi  refidui  apud  aurum  relinquerent,  ubi  quidem 
Docimaftis.  facile  pro  talibus  exhiberi  portet  alia,  quxnihil  ho¬ 
rum  faceret, adeoque  ipfis  nihilmolefta  effet*  Ad  elucidatio- 
nemharum rerum  meretur  attendi  hiftoria,  quam  in  hoc  gene¬ 
re  notatu  dignam  adducit  Becherus,  in  Munera  Arenaria  fi  re- 
dte  meminiy,de  aqua- forti  tali, medianto  qua  multum  auri  in  re¬ 
paratione  obtentum  fuerit. 

Haec  interim  eft  unar  in  aqua  forti 's  ufu  Docimafticd  ne- 
jr  cellaria  cautela^ne  calculus  deinde  fallat :  fecunda ,  eft  necefta- 
ria'  '\Mxdepuratioxipe:v pracipitationem  aqua  fortis  ,,,  tui 6  ^dffen  ftel 
@cf)d6  QBajfcr^  ::  ubi  videlicet  recepta  penitus  eft  lententia 
quod  nitro  non  nihiry^/^  c^^^{adh2er escat ,  adeoque- fub 
deftillatione^fpiritum  fuunxhiuCadmisceat,iqui,  x^i®fplutionem 
argenti  impedit,  vero  folutionem  promoveret, aut  praei- 

pitato  rurfus  fub  initium  folutionis  modie oargento,  pondus  auri 
jr  adulteraret,,  fecerni  ab  aquafox  ti  necefle  habeat..  Sed  non  eft 
:  x  aeque  fpiritus y^&yquam  vitrioli ,  ut  apparet  ex.  ejusmodi  argen- 
&  tiy  ad  pr a cipi ta tio nem  hanc  adhibiti ,  fufSilitatc  difficillima : 
cum  lana  corma?  e  falis  (piri tu,  praecipitando  nata^fiinime  fiu~ 
xilis  fit,  ut  abunde  notum., 

33  Expetitur  aqua  for tis  non  nimia  etiam  energia;-  ne  effer¬ 
vescentia  jiufto  majore,  ramenta  auri  dirtipando, examen  fallere 
p olfit.  Unde  quidem,  mediocri w  praecipue  laudatur,&  fi  nimi¬ 
um  fortis- fit,  proportionata  additione aqua'  ad  hanc  temperiem 
reducitur.  ! 

Hisita^^cr4//ar/^pramisfis,tranfimusad.  Ipecialisfima 
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Inter  pcrfieBiora  metalla,  §.  /.  argentum  tamen  facilius  ait eraturv 
§.  2.  fied do cimafia  liberatur 3.  mutua  cognitio  necejfizriar 
§.4.  Aurum  r  fieciis  quam  Vulgo  creditum,  §./.  alteratur 
dfulphure ,  §.  6.  antimonio,  §.  7.  Jlanno ,  §,  g\  ferro,  §,p, 
volat f fatur  aurum'  ab  antimonio  - arfenicalibus §♦  10.  ex¬ 
trahitur  inde  aqua  regis  §..  //.  depuratur  mercurio  fub  lima-' 
to,  §,i2.  13,  non  comburitur  aut-  vitrificatur  §.  /4.  aurum 
metallis  immixrtum  non  fub  fidet,  §*  /f.  cementatio  auri ,  §.. 

/7..  coloratio  fuperftciaiis  (f  intimior  *  §.  /  j\.  (Tofo  ii  J$/  §•  lP* 
argentum  facite  arripitur  afulphure,  §. 20 .  fied  mox  quoque 
dimittitur ,  §>  2/,  ab  arfemco  antimonio  arripitur  (5*  diri¬ 
pitur,  §.  ,22.  fulpldur  igne  facile  abigitur,  §.  iy.  arfenicum 
magis  plumbo  <2  4.,  fhb  fufione  rapit, §«2/.  antimoniumad  Vi- 
treficentiam  dijpofitum  abit,  §.  26,  .fi anni  calx  argenti  fufio-- 
nem moratur ,§.27.  aut ficorias  pertinaces.  format  §.2g .  Jubve- 
nit  caput  mortuum  aqua fortis ,§.  27.  concretio  in  glebas, §.30+ 
Martialia  fiecedunt  promtmsr  §>£/;•  tam  propter  fiulphur, 
§.  quam  per  plumbum,  §,  33*  antimonialia  per  nitrum 

auferuntur, §-34*  argentum  minus  corruptibile 3  fihu- 

tumprsapitatUr,  fi.  36.  f  i  inde  volatile,  §,  ^7.  reducitur 
pingo  ibus,  §,  proportio  argenti  cum  metallis  mutua  ad 

fiulphur.  aquam  fortem,  §♦  repetita  at  10 logia  im¬ 

bibi  tirnis  (f  cupellationis.  %  41.  cautela  defiffiuris  cupella¬ 
rum,  §.  42.  fi  argentum  non  coruficet,  §.  43,  nihil  aque  pe~ 
riculi fubefir§»44„  \  ' 

H  £  Per- 
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t  TT%  ErfeBiora  haec  dicuntur  Metalla ,  quia  promtis  altera- 
/  I tionibus ,  quam  quidem  reliqua  metalla,  non  expolita  ef- 
JL  fe  apparent.  Differunt  tamen  inter  fe  quoque  mutuo, 

z  ita, ut  ar^ntum  quidem  longe  plures  adhuc, &fatis  p rora¬ 

tas  ejusmodi  mutationes  admittat:  aurnm  longe  paucisfimas. 

Mutationes  nempe  hae,  five  altcrationes  puritatis  &  conii- 

3  ftentiae  metallorum  propria,  uti  liint  illud  ip  fu  m,  quod  etiam 
docimajia  ab  iisdem  fecregari  debet }  ita  infervit  utique  mutatio- 

4  num  harum  cognitio ,  perceptioni  quoque  remedio  rum,k\x'm- 
digitat,quid,&  quomodo  perftcendum  occurrat. 

$  Aurum  { \  in  hodiernum  usque  diem  creditum  eft,  'nihil  at 

fici  a  fulphure:  contrarium  demonftravit  D.  Pr^esEs  menfe^- 

6  prili,  de  Vitulo  Aureo  &c.  Adumbrat  tamen  id  ipfum  etiam  de¬ 
fraudatio  aliqualis  ponderis  auri,infufione  auri  per  antimonium 
non  incognita :  nili  quod  hic  non  injuria  moneri  posfit, non 
praecise  unice  folius  fulphuris,  fed  reguli  na  quoque  &  arfeni^ 
calis  antimonii  fubftantiae ,  attendendam  effe  confiderationem, 
iriterim  teftatur  allegatum  illud  experimentum,  quod  aurum 
non  modo  *  fulphure  arripiatur,  diftrahatur,  fed  etiam  alteratio- 
ne  non  prorfus  leviffima  afficiatur:  de  qua  quidem  prolixiori 
hic  effe  non  placet. 

Longe  facilius  nempe ,  imo  vero  familiarius  patitur  au¬ 
rum  aliquid  heterogeneitatis  antimonialis  ;  Mercurialis ?  &  fali- 
na,  poteft  quidem  auro  adhaerere, fed  non  folet  adeo  familiari¬ 
ter  ,praffertim  nativo, evenire :  flanni  intimior  admixtio  quam- 
*  vis  vix  fenfibilis  quantitatis,  quam  refraftarium  efficere  poflit 
aurum  ad  colliquationem  ,monftrat  praecipitatio  illa  Casjiana  in 
tradt.de  Auro,  pag.96.  Ferrum  quoque  cum  auro  colliquatum, 
quid  valeat,  monftrat  fic  dictus  pulvis  Solaris  Poterii  vulgo  di¬ 
ctus  ,  quem  Tachenius  putat  eundem  effe  cum  Bojltano:  e  qui¬ 
bus  utrasque,  communibus  &  veluti  erudis  operationibus,  rc~ 
duffiio  auri  quam  difficulter  fiiccedat,  notum  erit  expertis. 
Quemadmodum  vero  haec  magis  veluti  figendoy  nempe  diffi- 

cilli- 


ciffima  fui  ipforum  fufione ,  redudionem  Solis  impediunt  ;  ita 
accufatur  non  raro,  nec  quidem  immerito  ,  "Dolatilitas^wxo  ab  xo: 
inquinamentis  antimonio~arfenicaiibus  adhaerescens; 

Huic  quidem  deftinantur  proinde  variae  modo  pracipita- 
toria7  modo  cxtraBoma  y  modo  imbibit  oris.,  fixationes :  quem¬ 
admodum  alteri  illi  ipeciei,  per  diuturnas  &  tenuiflimas  Vitri- 
foationes,nec  non filia  debite  adhibita, dextre  fuccurritur. 

Ubi  quidem  pro  extmtdionibm  talibus, .aqua  regis }  e  {piritu  * r 
nitrofo  Ikfalinoyvd.  file  ^^«/^c^adhibetur,quae  aurum  aggre¬ 
ditur,  crocum  vero  martisnon  a  que :  ficut  etiam  dextra  appli¬ 
catio  mercurii  fib limati y  aliquid  hic  poteft,  prae  fer  tim  in  flanncis  11 
illis  inquinamentis  :  ficut  etiam,  eodem  cafu,  luna  cornua . 

Unde  quidem  ipfi  quoque  aurifabri  ,  fcfe 
quando  aurum  refra darium  fiib  manu  habent,  quod  antimo- 
nialibtu  aut  fimilibu srcgulmisyjovialibusy  8c  congeneribus  he- 
terogeneitatibus ,  mole  quidem  minima,  fcd  efficacia  tamen 
magna,  imbutum,  velut  faerae  anchorae  inftar  habent  mercuri¬ 
um  fib  limatum  ,  quo  ipfo  talia  auferuntur, x>zx filia  illa  corro-  ^ 
fiva  in  halitum  refoluta,fic  didi  butyri  antimonialis  &  jovialis 
exemplo. 


Ante  omnia  vero  refifiit  aurum  omni  combufiioni  atque  vi- 
trficatiani  propria^unde  quidem  plumbo  imbibitum ,  cum  hoc 
vitrescere,adeoque  in  cupellam  mergi, minime  valet.  Non  qui-  ^ 
dem  quodgravitate  fuain  hujus  generis  metallis  ^fundum  fub- 
fideat $  fed  quod  in  univerfam  maffam  etiam  expanfum ,  ab  igne 
tamen  alterari  non  valeat :  revera  enim  etiam  paucis  fimum  au¬ 
rum,  metallo  quantumlibet  leviori,  fufione  re  de  immixtum, 
per  omnem  hujus  quantitatem,  late  &  tenuiter  extenditur. 


Quamvis  enim  in  craffioribus  adhuc  fruftis,  argento  vivo  in-  16 
jedum,  in  eodem  ad  fundqmlabatur  :  Ii  tamen  in.  eodem  dif¬ 
ficto  at  ury  diffunditur  eo  ipfo  atque  extenditur,  per  univerfam 
ejus  molem,  itafane,  ut  haec  circa  fiiperiorem  fuperficiem  fili, 
asque  dives  tunc  fit,  quam  circa  fundum  litum- 


His 


©)  (64)  (©.  '  .  .  i 

His  fundamentis  innititur  docimafia  auri,  praecipue  vulga¬ 
ta,  illa  enim  fitimbibitione  in  plumbum,  cupellatione  quarta- 
tione,  feu  feparatione  cum  aqua  forti. 

Non  aeque  quidem  do  cimaffica,  revera  tamen  auri  exqui- 
yj  fite  depurata  ria,  eft,  tum  fu  fio  p.er  ardhnonium^  tum  cemxntatio 
ejusdem  :  quae  quidem  peragitur  p zvzcidumnitrofumj nitrum 
nemp£,  cum  talibus  additis,  quae  acidum  ejus  liberaie  poffunt. 
ig  Color atlo  quoque,  fed  fuperficialis  tantum,  auri,  per  uri- 

nam}Jal armomacum:  Intimior  etiam,  fed  cupellam  non  ferens  , 
bene  tamen  .aniimoriium,  i  viridi  aer  Is, &  cupro  per  fufionem  & 
antmonialem  feparationem  adhibito*  Haec  ‘omnia  non  tam 
addocimafiamfpe&ant,  quam  fucos  metallico s, ab ifta  potius 
alienos.  Pertinet  etiam  ad  hunc  cenfum,  fuperficialiter  exal¬ 
tandi  colorem  auri^additio  Viridis  aeris  in  ceram  illam  incorpo- 
ratoriam  Alia  eft  ratio  mixturae  illius  viridis  aeris 

19  aceti  &  falis  communis ,  Cuftcrtij;  ubi  tenerrima  cupri  corpuscula 
auro  velut  interpofita ,  erofa^  colorem  ejus  exialtatum  relin¬ 
quunt. 

Ne  nimium  excrescat noftra  tractatio,  nequaquam  placet 
varias  alias  aurum  concernentes  operationes  ulterius  hic  ad¬ 
ducere,  imo  ne  quidem  amalgamatorias ,  dum  docimafticum 
fcopum,  de  quo  nobis  praecipue  eft  fermo,  non  feriunt. 

Argenti  jam  multo  &  plures,  &  faciliores,  obtingunt  alte- 

10  rationes.  Arripitur  enim  promptiftime  a  fulphure ,  quamvis 
n  non  valde  tenaciter  cohaereant,  neque  admodum  inde  diripia- 

11  tur .  Ab  arfenico  vero,  imo  ipfo  regulo  antimonii,  non  modo 
apprehenditur,  atquq  detinetur  firmius,  fed  disfpatur  etiam  in 
auras, adeo  quidem,  i(t  neque  per  ipfum  cuprum  impoflibilis  fit, 
notabilis  argenti  ad  disfipationem  alteratio,  &veluti  praedifpofi- 

23  tio  :  fulphur  commune  deferit  facilius  argentum  f olo  Ignis  adtu: 
quod  proinde  fundamentum  quoque  eft,  ufttonis  docimafticac 
minerarum  argenti.  Arfenicales  impuritates  divaporant  ma  gis 

24  fub  uJlioney  minime  tamen  profe&o  aeque  promte:  plumbo  ve¬ 

ro 
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fo  imbibitae,  deferunt  facilius  argentum ,  arro  ibr&  i nfeoriani 
vitream  converfo  ipfo  plumbo  :  .alias,  &  fi  a Afufionem  usque 
impa da  metallo  p ermaneant,  admififo  praefertimaere,^r^i^/  r$ 
ho c  inauras,  ,An timomalkregUlina  fiibft antia ,  uftione  nequa¬ 
quam  ita  facile, exhala t}? cum  argento  remixta :  .  Admiffo  vero 
aere  copiofiore  fu k,  rapit  argentum  in  auras :  ' facilius cdisponi- 
tur  leni,,  fed  .diuturniore,  uftione,  ut  deinde  mvitrescentem  Ha- 
tum  abeat, acleo  qu  t  plumbo,  dum  huic  argentum  incoquitur,  fu- 
pernatatisr^f^ijc  ejusdem  deinde  aflbeietur. 

:  Stannum,  quemadmo  du  m  pertinaciteraurumafufionedi- 
;ilinet^quando  femel  -forraacum  coAtmi^oilmvXxzargentjo  zj 
quoque  fic  affixunqfruftrat  ur no  n  minus  promtam  ejusdem  coi- 
i  liquationem :  umbrabit  no  a  raro,  seque  ac  arfenicdles  crudior  es, 

&  nondum  puriores  in  fuo  genere,  heterogeneitates,^«[ffnmi/  :ig 
•in fcoriasw aidepGrtinac.es,  quae  etiam y&/&«r^idekiderefpuunt: 
quibus  fub veniri  folent  perrmo|nentum  de  capite  mortuo  aqua 
forti s:  quod  quidem  hoc  loco.agit  ex  Indole  {w^martiali,  1101129 
tamen  craiTo  fed  fubtiii  pronius -modo, quem  illi  melius  intel- 
'  lig  crepo  terunt,  qui  ,  reductionem  f annis  cum  plumbo  in  cine¬ 
res  fatifeentis,  iblo  contactu  ferri  promotam, item  liquationem 
mercurii  fublimati,  magis  propemodum  folis  halitibus ,  quam 
iniigni  corporali  immixtionc/?m,cognita  habent, &perlpeda. 

Et  haec  quidem  fcoriarum  condenfetio ,  differt  ab  illa,  quae  nb  3° 
mio  gradu  ignis,  in minera  valde  adhuc fluxili, fulphureo-anti- 
moniali  aut  ar feni c ali  obtingit,  ut  materia  hadenus  pulverulen¬ 
ta,  denuo  m  glebas  coale  fcat,  quia  easdem  nondatis  permea¬ 

re  poteft,quae  proin  eximendae ,  atque  denuo  conterendae  funt  j 
quod  in  illis  ante  didis  neque  fadu  facile  eft,  neque  fufficit. 

Pauca  inquinamenta  martiaha  ab  argento  quidem  paulo 
copiof ore,  multo  facilius  fecedunt  quaiii  ab  auro  5  dum  enim  31 
argentum  propemodum  ordinarie  aliquid  fulphurea  fubftantiae 
in  minera  conjundum  habet,- qua  aurum  communisfime  defti- 
tuitur:  fulphur  tmttmmartialem  fub  itanti  ani  jads  fufilem  effi¬ 
cit,  neque  quidem  ujiionc,  ab  eadem  ita  facile  ut  ab  argento,  de- 

I  pelli- 
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-pellitur:  non  remoratur  inde  inlignit&r  ingreflum  argenti  in 
plumbum,  neque  refpuit  etiam  pertinaciter  incorporationem 
‘fui  ipfius  in  vitreas  plumbi  fcorias . 

Extra  doeimafidm  perficitur  promtius  feparatio  antmoma~ 
lis  fubftantiarab  argento,  per  nitrum 3  fi  ve  poftquam  hoc  plumbo 
jam  immerlum  eft:  live  edam  line  plumbo :  &  hic  quidem  prae¬ 
cipue  tanto  expeditius,  quo  plus  rtgulim  fubftentias  argento 
adhaeret :  prout  de  illo  negotioprolixiorfuit  (?^/^m/Jr 

Dc  cetero  habet  hoc  argentum  quoque  cum  #^0  commu¬ 
ne  ,quod  nulli  conjumtiom&d&o  facile  expoli  Comdex  eodem  fun- 

55  damento  &  in  ufiione  ,  Sc  in  cupeMatione  facile  perlinat,  &ibi 

detrimentum  nullum  patiatur,  uti  quidem  ima  fapra  quoque 
monuimus*  . 

56 

ne  praecipitatam  fuit^podliminio  iterum  aliquid  argenti folvit, 
etiam  de  illo,  quod  praecipitatum  fubfederat :  &  iplhrn  etiam 
aurum  aggreditur :  adeoque  utrisque  modis  docima- 

fticam  fallit.  • 

Argentum  e  folutione  cum  aqua  forti  per  fil commune  aut 
ff  ritum  eius,  vel  fal  arrnoniacmiy praecipitatum,  nancifeitur ab 
37  hac  ip (i  adherente  fub itantia  inlignem  volatilitatem  3  adeo,  ut 
non  modo  vilibiliter  effumet rfed  de  fua  utiq,  iubftantia,praefer~ 
tim  ii  aer  liber  concurrere' poftit7  bonam  quantitatem  fimul  in 
auras  abreptam  amittat.  De  qua  re  notatu  digna  eft  illa  janva 
Kunkelio  facta  affertio,  quod  veriftmilUmnm  appareat,  quando 
haec  md&zrhiplimbo  imbibitur,  (ubi  ingens  fumus  erumpit)  fub 
hac  actione  plus  quali  de  plumbo  in  argentum  convertatur,  qua 
ipfum  nude  inde  reducatur .  Quibus  fociari  poliunt  ea  quss 
33  Bechenis  habet  Supplementi  IL  numero  55.,  &147.  Reducitur 
vero  liate  fubftantia,  line  argenti  deperditione,  cum  pinguibus, 
oleo  quo  cunque,  febo,  fapone :  utpote  qux  ipfum  arfemcum  in 
reguhnam  formam  deducunt,  metallo  nempe  limillimam. 

'  Ne- 


Argentum  in  aqua  forti  pr  omte  folvitur  5  (piri  tu  vero  fac 
lis,  aut  ^^/Wrpraecipitatur  iterum :  licet  non  aeque  exquilitit 
lim  e :  i  i  qui  dem  &  illa  aqua  fortis?  e  qua  argentum  per  fal  commu - 
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Neque  tacenda  hoc  loco  eft,  illa  diverla proportzo-ar genti 
ad ftilphur,  &  fiohentia  falina,in  comparatione  ad  reliqua  metal¬ 
la,  hisiisdem  obnoxia;  ubi  nempe  bx£\r\tf\rn\Sj/ulphurea  inva-$9 
lionis  hic  edor  do  :  'mercurius,  regulas  antimonii,  argentum, 
plumbum  aut fi annum,  cuprum, ferrum .  Solutionis  in  aqua  forti, 40 
haec  ficula,  argentum ,  mercurius,  plumbum,  ferrum,  zincum •  Hxc 
omnia  &  lingula, conftituunt  Fundamenta  docimafia  argenti. 

Dum  enim  minera  argenti  uritur y  de  ferit  ipfam  maxima  41 
pars fiulphurea  fuce  fubftantiae ,  pr  ae  fe r tinvab undantis  quicquid 
vero  tenacius  adhaere, t,  fiulphurea  Sc  arficnicalis  quoque,  hab¬ 
itandae,  imbibitio.ne  minerae  in  plumbum ,  deferit  hanc  facillime 
&  accedit plumbo ,  febriam  formans  vel  leviter  fiulphuream ,  vel 
tenuiter  Vitream,  eo  ipfo  vero  mergitur  argentum  Sc  diffundi¬ 
tur  in  totum  latifundium  plumbi.  Dum  vero  plumbum  in  te¬ 
nerrimum  Vitrum ,  aeris  Sc  diffidentis  caloris  beneficio  con¬ 
vertitur,  argentum  vero  hujus  quidem  mutationis  non  capax 
•eft, colligitur  inde  magis  magisque  in  ardum,  in  reliqua  adhuc 
limiliter  metallica  confidentia  fluentis  plumbi ,  donec  tandem 
hoc  penitus  inVtrum  transformato,  tunc  etiam  per fe  purum, 
in  unum  granum  collectis  omnibus  miculis,  propria  fua  metal¬ 
lica  facie  &  fufione  re  ditet.  Haec  vero  vitrescens  plumbi  fub- 
ffantia,  porofium  corpus  cupella  perreptat,  eique  lefe  ita  inlinuat, 
ut  tandem  quafi  tota  evanescens,  argentum  ita  purum  poft  fe 
Relinquat* 

Abeffe  deb ent  omnes  fiijfiura  Sc  fo^ea,  a  cup elise  fup erficie  $ 
cum  alias  argentum  in  his,  quamdiu  adhuc  plumbo  diftentum 
eft,  dividatur,  Sc  ita  difitrattum,  nullum  deinde  unitum  granum  4Z 
formet,  plura  vero  demum  corradenda,  pondus  tenerrimum 
facile  fallant.  Opponitur  quidem  huic  periculo  communi¬ 
ter  fubtiliffimailla  Glarea  pulveris  oflium  denfiorum ,  fcfi  $i4re/ 
qua  fiuperficies  cupellae  obtegitur  \  fed  revera  tunc  non  fufficit, 
quando  cineritiae  cupellae  demum  in  furno  rimas  agunt.  Ni¬ 
hil  vero  horum  timendum  eft  in  illis, quae  e^lapide  illo  alabafiri - 
no  fubterraneo,  &em@pd/  formantur. 
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: '  Cdrufcationis  twrmritad  ©tl&cr/nacf)  Jf&gaiig  atfed 

<fh// rationem,  fupra.  tetigimus:  acciditvero  interdum,  fi  lar- 

43?gior  accidat,,  ut  etiam  argentum  ipfurr,,  in  tam:  exigua 

quantitate,  confumto  omni  plumbo \fufim  reftitans,.non  co- 
rufcet,  fed 'fplende at,  &a|£e$  fptcgefl.  Sed  digno fcitur.tunc  faci¬ 
li  u/,  .  fi  eadem:  quantitate;  fine  ulIo:  ulteriori’  decremento ,  per¬ 
durat  : ;  &  fi  plane  fuccesfive  acftus  non  nihii  temperetur,  mnn 
Wjm  €t«  mcitf^  fdflcr  geff^nwtrty  facile  dtiMoeorufcet^aft^  ff f f>en 
blH&f.  Qtiod:quidem  fimili ter  facit,, fi  cito  refrigeretur;,  ied 
tunc  incommodum  illiid  fupra  citatum  Tubity  ut  in  fiiperficie 
ajferitates*  induat, .  efflore  fc  en  do,  unde  praeter  afpeclumingra- 
tiorcm,  aliquidetiamdifpergiposfibileeftypei^pvi^etAfipraeci- 
puemole  cula  maj  or  fuerit. . 

ifp*.  Alia. vero  fontica  nulla  certe* fubeffr  periclitatio, >  fi  vel 
maxime,  confumpto  plumbo,  re  (iduum*  argenti  granum,  ad¬ 
huc  diutius  non  modo  relinquatur^  fed  etiam  fluat.  Suferfiur 
um*  (altem  eft,  non  veror  noxium :  D e  moderamine igni s ,  {\  cu¬ 
prum  cum  argentpxonjun dum  fuit, quod;  nempe;  &  curr  hoc 
in:  cadi,  -  igni  s:  fub  finem  modemtibr  ftibm  iniflrari  debeat,  dixi¬ 
mus -fu  peri  us.. 


gap ut'  n: 
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Cuprum !  fulpHur ,’  quo  in  minem  Ikxuriat ,  stgr e.  dimittit ^  §.  /.  facite 
cumipfo  collique  fc  en s,  §.  2: fub fcorias  tamen  fubfidet,  §. 
Ndn  ita  facile  vitrefeit  fed  exuritur :  §./;  facilius  tamen 

jam  purum  §3  A.  juvat  combuflionem  ejfis  (impticem  plum¬ 
bum,  §.  7;  cum,  nitro y  regulus: antimonii  (f  fulpkur .  §.  8 • 
Do  cima  [ia  cupri pofitivn,  §  9*  non  aque^  incumbit  Docima- 
flu,  §.  10..  fd privativa,  §i  //.  quietium  adiDocimaflas  mo- 
netariosjpeciat,  §.  12..A ferro  depuratur  cuprum  per  plurn, 

bum- 


mm  m  „ 

Ium,  §.  //.  £  quo  tamen  in  magno'  duBilitasejtu  Vitiatur >%.  • 
14,  cuprum  eliquatum,  ud  orichalcum  inutile  eH.,  ; 

§ /f.  exempla  parallela. §.  16.*  expanfio  cupriper  filia  vo* • 
latilia \  §.  17*  fep aratio  e  xquifltaab  argento  9  dum  luna  cor* 
nua  formatur '.  §.  /<p. .  Orichalcum ,  §;  ip.  >fit  e  Cadmia  feu  Ca -  * 
lammarij(f  cupro,  §,20:  Cur  Cadmiam' vocemus y%.2n  coa - 
lefcit ejus fere  tertia parstcum  cupro  y  §.  22..  rejpuitiir  'a  mer+ 
curio  currente 7  §♦  2j:  exuritur  igne7  §;  24.,  fep  aratur folutio* 
ne.  §,  2/;  Cuprum flaimm  cum  Zwcojtytin%?i!ftetatt/  §.  2$i 
j  Lurima  de.  hoc  metallo  jam  fiiperius  tradidimus,  prxfer- 
tim  qnse  ad  conive  tam  ejus  d  ocima  fiam  faciunt.-  Bre- 
viflunis  repetendo,  fiint  fequentia  Cuprum ,  infepara-  1: 
bile^propemodum  eft,in  minera  fua,  ifulpHnre;  habet  il- 
liidquoqueadh^rensinabundanti  prorfiis, neque  adeointim^,. 
tenaciter  tamen',  c  o  K  ter  e  sce  iit  e,  quantitate.  Amittit  aegrejprae-  • 
cipue  ultimam  ejus  portionent.  Fluit  'cum  ipfo  •  fadle,-&  fatis>  r 
ttnuiter ;  eo  ipfo  tamen  diffidet  adhuc  ita  a  Vitreis  fcoriis*  utin 
fufione  fub  i^fuSfideat..  Quo  magis  vero  fulphurehoc  fuper-  3 
filio  o  batur,  e6  difficilius  fluit,  fed &  gravius  ponderata 

Promte  in  vitream  conii  flentiamnorr  tranfity?  cum  prius" 
in  calcem  exuri  necefle:liabeat  :  ex  illo  vero  icliematey  longe  • 
difficilius,  deinde'  in  metallicam fham  confiftentiam  revettitury  4 
nifi  plumbeo  Viro  fubveniente:  Exurit urinttnm  ficfatis  fa¬ 
cile,  non  fblum  ih  modo  nomihatam  confiilentiam  crocivene~-  J 
rei  y  &  propemodum  quidem  promtiusj  depurat Um]zm  j  quam  ^ 
a dhu cfulpburatum  /  imo  &:  citius,  &  copiofius  in  illoyquam 
hoc  flatu  :  utlam  fupra  monuimus^  Ubi  tamen  vix  disfinrula- 
re  licet,  quo d  utiq  de  ipfum  plumbum j  non  nihil  contribuere 
videatur  ad  illam  promti  orem  ejus  deflagrationem  y  ficut  re  ve—  7 
ra  regulus antimonii)  irno  ipfum  ijiilphuiy  haud  parum'  contribuit 
ad  faciliorem  ejus  incenfibnem  cum  nitroyucm  rubram  pulve-  8 
rulentam  maflam-faceflath'  ' 

Pendet  ab  his  circumftantiir docimaflica  cupri  tracflatio, 
tam  pofitiioa ,  qua  illud,  afleritur  &  confervatur  y:  quam:  priva - 

I  jj  t;Va, 
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tfoa ,  *q\ia  ab  argcrito  depellitur  ,  fe  cernitur 'atque  abfnmitur . 
j  Ita  enim  dum  miuera  ca^npo/uive  examinat ur  * fit. lio c  vel 

uno adiif  quando  jarn  tiifum  illud  iiilpliureo-  cupreum  magma 
primo  aiTumitur,  fttipfftr  @fcfn  unbSdJUjacnfupjf^r  attf^upfer pro¬ 
vivet/  aut  plane  ipfa  miner  a  cum  felino  ilio  fluxu,  primo  quidem 
ad  hanc  fulphumtam  co  rui dentiam  colliquatur:  h^c  vero  de¬ 
mum  deinceps,,  puritatem  ftiam  reducitur, Jtitpffetr  CEr^  <uiff 
fed)»)rtri|vStipff«c  tmb  gan$titpjf«r  probitat.  Ubi  quidem  doci- 
mafte  perpetuo  monent,  quod  non  adeo  exqmfite  poilint  fieri 
haec  examina,  quin  me ty& aliquis  jfubfit,  ne  tandem  de  cupreo 
puro  grano  tantillum  combuftum,  probam  fallat*  In  quoojji- 
dem  negotio  fatis  candidus  §acf)g/  hunc  quidem  modum  quali 
maximd  propterea  bonum  elfe  cenfet,  quia  non  detur  melior, 
quamvis  hunc  cenfura  non  cariturum,  metuat,  @cf;htbtcr  in 
libello  fuo  docimaftico  non  ineleganti,  pr^ter  confvetas  con- 
-  feffioncs  difficultatis  circa; e^cadfum  fucceffiom,duo  ingerit  3  pri¬ 
mo  non T cujuslibet,  fed  taniendexteuoriun  docimaffiarum  eile 
hoc  artificium ,  ubi  fimul  fubinnuit  fpecialiffimae  enchirifeos 

10  concurfum :  fecundo,  quod  hoc  examen  dire  fle  officio  jurati 
Docimaftae  plane  non  incumbat,  fed  potius fu  foribus.  &  officina¬ 
rum  magiftris,  eedtege  Uimt  problw  oh  Qfltcfyt/biefe probat  jtt 
ntoc^cit/foHbjer^ebu^rcbenSc^mehKnt  uitb^titcerf^ct^ern-  Spe- 

1 1  datavero  magis  ad  Docimaftas,  argenti  pracprimis  ecupro  doci- 

mafia, privativa  nimirum  iha,5fupfen£r§/^tipfer-@tcm/0c6ivar^ 

jKupfer  auf  ©libatu  probitat/  in  ordine  ad  feparationem  Eliqua- 
toriam  argenti  e  cupro ,  jutu  ivHpfa*0>d$aft/  cupri  jam  puri, 
examina,  @ar  Jhtpfcr/  @c&mdbtqe  Jtugftr'  «wf  ©tlbcr  5«  probirai  f 
Quemadmodum  ad  Docimaftas  Monetarios ,  9Bar abetn/  examen 
n  argenti  cupro  varie  adulterati, &rudj*  tmb  SBerrf -©tlfcer/ 

Itat  fcoti  alfer|attb  @ifber/fd)fimmen0orfen2Kun^e/a«d) 

too^lbamt  uttb  ttumt  beft«bhcr)ttt@Uberlfcf)ett/t>oti9Beffer  oberfo&jt 

Bcfdjdbifltett  ©focfctt/fprobinwg  atif  @t(6cr/ad  rem  monetarium  re- 
Ipiciente  intentione. 

Inomnibus poftcriork hujus  generis  examinibus,  apparet 

.  t;  -  ;  '  uti. 
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utique  prbatha  illadocimafia,  dum  in  his  cafibus,  retento  fo- 
tum  argento y  cuprum  omne  confiumitur,  &  comburitur. 

Ceterum  ,  quia  cuprum  jam  magis fforutii  facile  \t\ plum¬ 
bum  demergitur, fierrumvtxd plumbum  minime  fubintrat,  fed 
eidem  fiupernatans ,  &  in  ejus  fiuperficie  exuftum  >  vitrescente  15 
plumbi  fubftantiu  involvitur ,  poteit  inde  cuprum  mediante 
plumbo  ad  depura  donem  fham  a  ferro y  (ic  reduci,  &  hac  ratio¬ 
ne  veram  docimafiam'{\db\xty  adeo  ut  revera  pyrotechnica  alia  me¬ 
thodus  xque  exqui^ra, minime  'peranda  fit# 

In  magno  quidem,  habet  illa,  pr&cipue  paulo  copiofior 
admixd oplumli,  hoc  incommodi,  quod  ab  ipio  cupro  in  ejus 
ultima  depura  tione,  non  seque  ita  exquifitisfime  exuri  &  ahfit- 
mi  postit,  quin  in  poderum,  valde  exigua  quoque  quantitate  „ 
'in  cupro  adhuc,  b Alitus  quafi  forma  difpedum,  ductilimtem  ejus  H 
aliquatenus  videt.  Cui  quidem  adfcribimus,  quod  cuprum 
argento ,  ope  plumbi ,  evacuatum,  ad  parandam  orichalcum 
mulus  aptum  iit  ,  dum  nimirum  ipia  cadmia  addita  duBilitas  15 
cupri  plurimum  deerefcit:  quando  vero  demum  hxc  nova  in* 
traBabilitas^  jam  per  fe  intractabiliori  cupro  accedit,  fit  onc  hal* 
cum  inde  natam,  ad  malleum,  &  varios  ufiis  quibus  deinde  ad¬ 
hiberi  debet, in  eptum.  Ubi  nempe  plerisque  edam  tam  auri-  16 
fiabris quam  amnis  fab  ris , fatis  cognitum  ed,  quomodo  vel  hali¬ 
tus  fit  anni  carbonibus  ip forum  illapii,  argentum  &  cuprwn i ta  in¬ 
tra  dabil  e  reddat,  fi  in  illis  carbonibus  repetita  candefadiohe 
tradentur,  ut  deinde  malleo^minime  obediant,fed  fub  ipfo  fi(- 
furas  agant.  Sicut  etiam  aurumyplumbi  fiumo  ita  penetrari  no~ 
tum  ed,ut  plan  ^  fi  igtle  inde  evadat.  < 

Pouemus  aiias  exqui(itiffi?nas  cupri  quoque  probas  attin¬ 
gere,  ubi  v.  g.  per  fialia  volatilia  urinofia ,  cuprum  ubicunque  de-* 
lites  censyita  proditur ,  ut  aliquot  uncia  talis  volatilis  ialitii  Ipiri- 17 
tus  ab  unico  gnmo  oerpxi  in  fatis  confpicuum  coeruleum  colorem 
tingantur:  ficiit  etiam  borrax  cum  nitro ,  monente  jam  oliitl 
KunkeTto  >  m ihutispmam  quoque  cupri  portionem  ex  argento 
peniius  educit:  item  nitrum  cum  regulo  antiftionii,  fatis  etiam 
v  exqui- 
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exquifite  ab  omni  cupro  argentum  ita  liberat :  feci  cum  haec  o * 
mnia  in  docimafia  ufitata  non  obveniant,  non  placet  illa  proli¬ 
xius  tra&are*  Ciii  tamcnetiam  leviore  tali  enchiri ^argentum 

xg  omni  cupro  fatis  accurate  .depuratum  obtinerevplacuerit,  pote¬ 
rit  hoc  ipfumfafFeqni,  fiargentmninyzf^  forti  folutum,  fpiritu 
falis}xcit  folutione  falis. communis  feturata, praecipitet, &' iterum 
reducat:  ubi  nempe  quantulum  cunque  fub  hoc  argento  adliuc 
delituit  cupri,  hac  ratione  nequaquam  praecipitatur. 

19  Fit  e  cupro  Qrichalcmp ,  fi  ve,  ut  e  duabus  lingvis  mixtum 
videam r  vocabulum ,  aurichalcum,  cup mm.  nimirum ,  aureo: co¬ 
lore  ludens.  • 

Fit  hocufitatiffima  methodo  e  cupro  &  Cadmi  a,  ©afmetj. 

*°  Cementantur  ni  mi  r  u  m  hxc  invicem, &  funditur  tandem  maffa: 
ita  coalefcit^io^tmoAnxxiAimidia  portio, .  adhibitae  .antea  cad- 
mix, cum  ipfo  cupro,  refidua  vero  cineris  magis  forma,  autjfo- 
ru,  perit.  Ita  accrefcit  cupro  pondus  notabile  de  cadmia,  & 
nunc  quidem  in  confidentia  cum  ipfo  cupro  non  modo :me~ 
talliformi,  fed  omnino  du(lilij. adeo,- ut  in- filum  etiam  tenerum, 
&  laminas,  imo  foliola  diduci  valeat.  Adhibetur  huic  ufui  tam 
Cadmia,  'SveMca,  Polonica^  Aquenfs,  quam  furnaria  illa, 
feu  fornacum  Xjofslarienfis. 

U  t  placuit  appellare  Cadmiam,  cumalias  lapis  calaram  aris  vo  ca¬ 

ri  confveverit  j  ubi  quidemnonmodo  appellatio  magis  arrifitj 
dum  communiter  cadmia  nativafoflis^mcX2\\\  modo  compos, 
de  r^4&|generibus,modo  expers, nempe  ficdixfta  lapido fa  hxc* 
vocitatur:  ficut  etiam  illa  zpx\&SchrocderumCalamites,Q£\\&  aliud 
eft quam  noftra,  Capniti  eo  ipfb  contradiftinfta.  Imo  *ut  fun¬ 
dum  rei  dicarnus  ex  And,  Cafalpino ,  de  Metallicis.  Lii^IIL  cap.  24. 
Calaminaris  corrupte  Latinis  dicla  videtur  haec  materia,  cum 
Italis  audiat  Gtallamina^  i.  e  favi  colori  s ,  fi  ve  minem,  fi  v  e  effe- 
ftrix  res,  fane  abltalorum  tri^,  quod  eft  latinorum  quorun- 
dam  gilvum ,  Gallorum  Gveule ,  nempe  ©«(  Germanorum* 
Sit  itaque  ufitatius  vel  non  fit,  nobis  certe,  cum :C&falpino,  eft 
Cadmia ,  multis  nominibus,  haec  t  quoque,  five  Calami  t  es  ^  five 
Qiallamina  illa.  Quod  verbo  indigitaffe  fufficiat*  In- 

v  .  *  .  J 
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Irtgredlturhujiis  materiae  magna  itt  tt 

ut  paulo  mfcatertiam  partem  ejus  in  quolibet  pondere  metalli 
concurrat,  aut  ad  fummum  inter  tertiam  aut  quartam  partem. 

Quam  tmStabilc  vero  hoc  fubj  edum  cum  cupro  fub  mal¬ 
leo  evadit,  tam  alienum  &  refractarium  eft  mercurio  putrenti. 
Unde  quidem  non  modo  minus  expedite  commifcetur  cum 
ritercurtO)  fed  etiam  Experimento  D.JPr  Asidis,  continuata  diu* 
tisiime  trituri  cum  reliqua  debita  enchirifi,  fecedit  iterum, 
gryfei  pulveris  (orm*,  cuprum  in  nativa  fua  confidentia  &  ca- 
hre  relinquens.  v 

-  Jucundum  quoque  afpecta  eft ,  quomodo  materia  haec 
tanquam  ad  conflagrationem  fatis  proclivis,y  elutuno  iduo-  x. 
culi  igne  abfumatur ,  &  refidmim  cupreum  yclut  in  fua  pro¬ 
pria  confidentia  relinquat,  quando  foliola  ex orichalco tenuiffl- 
ma->  quae  vulgo  gcfcfyfagett  *©oI&'Q5{df$efc/  vel  in  genere 
Sftctaff/  appellant,  candelae  admoventur  9  ubi ,  fulguri*  inftar, 
infignem  tradum  folii  percurrit  incandescentia,  &in  foliolo 
folum  cupreum  ruborem  relinquit,  exufto  illo  quod  de  cadmi/t 
continuerat.  .  „  ..  .  •  •  , 

Poteft  eadem  ratione  etiam  fqhendo  a  cupro  feparari  haec  ^ 
fiibfhntia,  quia  promtins  quam  Cuprum  folvitiu>  /  . 

'>r  Pit  etiam  hujusmodi  orichalcum ,  e  cupro  &  zinco  ,  Efuin- 
fuevcl  fex  partibus  cupri,  addatur  pars  unaZinki,  &  inter  fe  mu¬ 
tuo  colliquenturj  unde  quidem  exit  metallum,  orichalco  ad¬ 
huc  magis  coloratum ,  quod  proinde  feorfim,  ©jc^jtttpfer/  & 
hodie  vulgo  <pcitt^9JlctaIf/appellant,  nempe  q-uod  Principis  Ro- 
herti  inventum  cenfeatur.  Qui  vero  traditam  i  nobis  nativi- 
ta tem  Zinki}  cum  Calaminari  cadmia  eandem,  confideravit,  fa¬ 
cile  quoque  hunc  effedum  agnofeet. 

CAPUT  IIL 
jDo 

STANNO  KT  PLUMBO. 

S  U  M  M  A  R  l  A. 

Stanni  (f  Plumbi  apparenter  convenientium,  u  magmdijfertH* 
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| U; pfifertim  mutua,  j§#  ftmmm  duBifiratehi  me~ 
iatloruminfringens ,.§>  4.,  examinatur \velper.fe9> /♦  j;  y>el 
dd aurum  aut  argentumr:g.  6.  perfe  quomodo,  §^7;,  ejfica-  • 
ttafulphurk  in  Mannum,  §.<?..  P lumbi  habitus  ad fulphur,%  i 
p.  adarfemtum,  §>  10:  ad  fax  a,  ^  m  ad  metalla, %  121  ad: 
ferrum jp§.  p  Plumbum porofa  corpora  non  penetrat,  §.  14* 
exempla  formationum,  §,  i$.\  vitr e fccns  vero  penetrat,  %  itf>\ 
Attenuatio:  plumbi  ut  mf  armer  curii  fiuat  (f  per  corium' 
tranfeat,  §*  /7;.  -1  •  '  w  T 

Um  externa  hctcftannumScplitmSum  ihterfe  fic  fatis: 
conveniant,  mollitie:  tamfub  malleo,  quam  in  ignejfo- 
f  fiontey  quo  lenifilmo  fluunt,  (adeo,  utin  paulo  majore 
quamtitate:^^/fe^citiu&totum' colliquescat,  quam^ 
iutjrum\  Cera  ,  ^/emonentibus  PJC^r&Cel  eterr.  Sturmio  in; 
Phyfca,)rnxinmv  tamen  noniinrn  eritS  eft,quam  infigniter  circa- 
^  libs-:  e.fTe6lus;differa^Lt;? Itzcmm  plumbum iiceMbt^diffifculfer 
in  ca/cemtem  cikefemafat&fy  noti  tamen  adea  gromteiliudzfacit  j ; 
quini f annum  s^cxndtiiic  cinis  funditur  gramtisfime  in  vitream* 
tenuitatem, formans ivitrum fiifcum-yzwmf  licibus  vero :£f&vaw^ 
“  ridefcenr  quaff  graitiinei- coloris :  t  contra  f  annum,  licet  paulo" 
adhuc  facilius mcineremaMzfy& tamen  hicipfc fufioni  itafum- 
ifle  refraftirius^  utndn  facile:  nudo  igne  in vitrum  reduci  pofi- 
fit:;  ffi vera  cum  plumbifitto  uni colliquetut,  manet  tamen  ifr 
hoc veluti  pnlVere tenus  fufpenfa  \v£ccalxr\ta  ut  obfcuret  prae- 
dieffum  vitrum, &  vklkSteum  coloris  confiftentiam  transformet^ 
Anfebmniipeffimeutrisque  convenit  inter  fe  inviebm^ 
S  unde  plumbum  cum fianno  remifeetur^  lenfi  quiderrv 

igne:faeilefefe  invitem  tolerant ::  fi  vero-  candhfiank  ihyicemy 
&  aer  liber  ipfis-  allabatur^  exardefcun  t,  velut  inter  fe  muttio*, 
eoque  ipfo  abeunt  ptottitisfime  conjtinilim  in  cinerem,  ita  ut 
plumbum  noiirnodo cuiffime,  Si  cum:  magno"  quodam  impetu*. 
metallicam.  { iiim  faeienv  amittat^  fed  etiam'  fuffimt  fiiaffatim,,  • 
&  v elut immediate  atque ihfblidum  ita:.privetury ut  nifi  inten- 
fiffimo  igne;  vix  Igem.  ullius  ritrefcentU  faciativ  Accedithis, 

quod 


quod  fldnnum  multo  lenitu  fi  t,p oroflus, fragilius, plumbum* 

5  rave,  denfuMytcnax .  Ita  reduciturxmm  plumbum  quid  erui 
atis  facirerdifficillimej?^^/^ :  aut  ad  minimum,  quando  .uti¬ 
que  reducimrft9nnum,mon\videtur  adeo  bonita¬ 

tis  zftz,  fed  prius  notabiliter  ait  eratum,  habito  refpe&u  ad  pw 
migeniam  fuam ,  v el  ordine  ad  rn inimu m primam, c  o  nfid eritiam . 

Facit  vero  \xocflamum/m  omnibus  reliquis  metallis,  (iit  4 
lis  admifeeri  contingat,  ut partim  difficulter  integre  illa  rurfusi  - 
fe  dimittat;  partim  vero,  fi  quantiUum  -quoque. ipfis  immer-t 
fum  remaneat,  traBabilitatem  ip  forum  efficacisfime  laedat. 
Unde  quidem  tanto  plus  incommodi  infert  inillis.metallis,qu^ 
r  ecep  ta  jmethedo  $zv, plumbum  depurandarveniun  fyaurd.&ar* 
gento ..  .  ,  . 

] Hac  ratione  nulla  propemo  dum  inftituitur  flami  in  fe,  a-  5 
deo  exaftisfima  dochnafta,\k<i examinatur  magis  accurate  in  or¬ 
dine  ad  aurum  v  el  argentum,  quod  in  illo  forte  t  contine  tpr.  : 
Qmndoperfi  examinatur minera 

au)f3mrt  probiti/:  tunc  edam  fatis  mzdxox,n§  certitudo  aflumitur 
profufficienti. 

Fundamentum  Jlanni  in  ordine  ad  aurum  vel,  argentum  6 
^examinandi,  confidit  in  ejusdem calcinationem  cinerem,  &  Iiu- 
jusdeinde  concoilione  cum  plumbo^.  Dum  enim  aurum  & 
argentum ,  non  vere  in  cinerem  fatifeunt  ,  fed  etiam  inter  talem 
alterius  metalli  cinerem,  metallicam  fuam  confidentiam  tuentur, 
fit;  inde, futfenfim  exilia  aliena  mp lumbum  fubfideant»  Si 

tamen  magnam  illam  tenuitatem  perpendimus,  fub  cujus  forma 
metallorum  horum  quafi  atomi ,  in  majore  copia  hujus  inertis 
&  rcfra&arii  cineris  didrahuntur  ,  facile  quoq}  concipere  nobis 
poffumus,  cur  longa  prorfus  &  cxquifitiflima  Vitrificatiane  opus 
fit,  antequam  ex  hoc  danni  cinere,  corpufcuia  illa  fubfideant.  .> 
Minera Jlanni  ad ftannum  (impliciter  examen, perficitur  per  7 
fluxum  illum  falino  carbonarium ,  minera  prius  uflulata,  cujus  ne-  ~ 
gotii  rationem  jam  fuperius  dedimus. 

.  De  efficacia  Jhtphum  iny^^/ieparationeab  aJiismctal-  % 
•  .  ;  ‘  :  It'  lis,  - 


i<m  m  0: 

jfty  pofTeftt  aliqua  affert  i,.  nili  nimium  excrefceretdifrertatib, 
unde  alii  oceafionirefervanctum- 


?  Plumbi  habitus,  partim  ad  mineralia,  partim  a ta¬ 
lis  zft.rxit plumbum  promtiffime fulphur  recipiat,  &  ab  illo  etiam - 
latis  pauco  in  fnabilitatem  pulverulentam  convertatur  j  Firmi¬ 
ter  etiam  in  hoc  nexu  cohsirefcatr  &  intercedente  ufiione,  plum¬ 
bum  de  hinc  in  confidentiam  difficillime  fufilem  deducatur.  • 


*0  Arfmicum  per  fexjuidcm,  exparte  mox  fumi forma  voU- 
tilifat ‘plumbum  3  partim  vero  in  vitrum  hyacinthinum  conver¬ 
titur.  Quando  vero flannum,  &  quidem  paulo  copiodus,  iis¬ 
dem  remifeetur,  quod  vitrefeentiam  impedit,  fatifeunt  tantum 
cito  in.  cinerem,  cui  ipfu  marfemcum  fatis  pertinaciter  adhaeret,* 
neque  fane  promte  per  ignem  fefe  ab  illis  divelli  patitur..  *, 
11  .  Cumjaxis&c faxta  fubtili  fhbdantiay  ipfi'  minerae  mtertex- 

tayfetifeit  admodum; promte  in  vitrunr, atque  ix&fcoriam*  Cum 
n  cupro ,  argento  &  aurb  remixtum, abit  minore  igne  in  cinerem, for -■ 
tio re,  in  Ly thargyrmm,  nempe  liibdantiam  VitrefccntemmoYlis- 
finiam,  &  fragiliffimam,quafi  friabilem.  Cum /erro  non  mil~ 
cetur  ni(i  exufto&c  in  calcem  jam  fatiscente,  cum  qua  fimiliter 
vitrejeentem  talem  confidentiam  induit;  - 

Nimia  prolixitas  quam  metuimus, diffvadet  nobis  inquire¬ 
re  in  illam  rationemrepentinat  velut  exufionisqmm  jlannum 
rj.  plumbo  inferre  fbler.  Ferri  autem  cum  plumbo  diffidium, 
manifedius  utique  pendet  ab  illar  crasfiore  quoque  modo,  ter + 
rea  ferri  confidentia,  cujus  intuitu  fluxui  metallico  fubtiliori,non 
modo  in  fe  ineptum  videtur:  fed  etiam  ratione  denjitatisfk,  hinc 
gravitatis  majoris  plumbi,  eidem  immergi  non  valet.  Sicut  et¬ 
iam  in  mercurio  evenire  videmus,  quem  idem  ferrumox  iisdem 
rationibus  minime  admittit,  nempe  tam  ob  defe&um  verae 
metallicam oEitiei,  quam  propter  hanc  nimiam  fui  levitatem, /  cu* 
jus  intuitu  eidem  perpetuo  fiipematan 
Uf  Caeterum  repetimus  upico  verbo  ex  fupra  didis,  quod 
plumbum  aeque,  ac  omnia  reliqua  metalla,  igne7^,  nihilomi- 
nus  adhuc  fatis  craflam  confidentiam  retineant,  ut  in  poros  a - 
f  f  ’  Eo- 


.  #)'(77)?#  .  ....  -v,  ;,  '• 

Horum  corportrm  non  temere  fefe  inftrLtfef  e  valeat.  Quafqur** 

dem  resetiam  (pectatur  in  nu  da  fuliarve  metallorum ,  &  praeci¬ 
pue  quidem  plumbi, mfirmtisfex  mqdulos>metaila  hxc,nHi  ad-  15 
bibitis  p-la-rte  ipcctalibus  materiis  ,x  nequaquam  accurate  influ- 
itnt, foflfert  f?cf;  ntdjf  fcfjaift  gieffeu/quod  tam  in  typorum  litterariorum, 
quam  aliis  exquifitis formationibus  fu  foriis,  notum  eft.  Quan¬ 
do  vero  vel  cum  fulphure,  mollis  fc oriae  confiftentiam  indue¬ 
runt,  vel  in  Vitrum,  &  praecipue  quidem  plumbum,  abierunt, 
tunc  &  faperfieiei  quorumlibet  duriorum  corporum  promte 
adhaerefeunt,  &  in  poros  illorum  commode  fe  mfinuant.  Et  16 
facit  hoc  quidem  penetrantis  fime,  ipfum  plumbum  ita  in  vi¬ 
trum  converfum,  quae  caufe  eft,  &  modus,  in  porofos cineri- 
ttos  catinotf  irrependi*  :  \  "  ! 

De  habitu  plumbi  ad fulphur, aquam  fortem,  aliqua  jahl  fu- 
perius  ta&afuWt**  Et  pefle t  hoc  quoque  loco  proportio  ejus  ad 
Jpiritum  Vitrioli  & fatis &&  aeetumfiA  mercurium  vi\>umy  repeti,  & 
ulterius  declarari ,  fed  piget  nimium  prolixum  effe  Unico 
verbo  placet  laudare  magnam  illam  &  praeterea  repentinam 
phmibi  attenuationem ,  qua  in  tantam  fubtilitatem  redigitur,  [ut  17 
cum  aequali  pondere  mercurii,  fimul  per  corium transeat,  &  qui¬ 
dem  praeterea  etiam  alterum  illud  femimetaJlicum  concretum, 
una  hanc  ipfam  teneritudinem  iiibcat,  paucorum  vero  dierum 
fpatio  iterum  in  denfam  rigidam  confiftentiam  (ponte  con-* 
crescat.  Ut  jam  dudum  cum  aliis-  confideratu  curiofts  circum*1 
ftantiis  indicavit  Rccbcms*  >  4 


CAPUT  IV. 


SUM  M'  A  R  /  A. 

Ferrum  purofulphuri  mroconnafcitury  §.  r.  excepta  minera  mariis  - 
folari  Haffaca,  &  Gofslarienfibm  Vi f ridicis  §. alias 

faxistf  lutis ,§,4.  purius  'm granis,  §,  j.  fed  rarius ,  §.  6.  a~ 
btmdaniia  ejtismfeptentrionalibm,  §  7.  Germanis  noflris 
regionibus,  §, g .  ubi  etiam  chalybis  copia,  §.  p*  digr  effio  de 

K  /  immen • 


[itnmeHjametaUorumcpplk  e  Germania  ad  extern  pr?fupir% 
to.  cuni  Americanis  propemodum  certans §.  //.  crepundiis 
commutata, %.i2.  quadringentos 

ittn^ipqfaura^t^rpfll^  fnjjjtwumatuqi^ 
argenti  f^auff^.tj.  ■  untfe.panta  dmtUimtiomm,  quorum 
terra  hac  metalla  non  fert ,  §.  14 ♦  ferrum  niftpurum.  a  magne -  - 
te  non.  trahitur,  §.  ij.  unde  hanc  Do cimdfiam  mmhnipendi- 
mus?  §.■  /  6.  majoris facientes  probas,  maj usculasfaji )ria*,{ §.  /7. 

f  ? ##  earbmm.i cwi,$. 

ip.  quibus  ferrum  in  chalybem  mutatur,,  §  .20.  imbibitur  ve~ 
rofulphur aferropi.  fedperfetto  & puro,%.  22. :  i 
Ldmo  loco,  quamvis  leviter  quafi,  attingimus  hoc  me¬ 
tallum  ,  licet  ufibus  humanis,  fi  fana  fiat  seftiinatio,  pr# 
omnibus  aliis,  non  magis  utile  folum >quam  necejfariim. 
Quia  tamen  nobis  haftenus  copia  propemodum:  fafti- 
dium  &  contemtum  fecit,  praeterea  non. tam  multiplici  labore, 
imo  nullo  veluti  ingenio,  egere  vifa  eft  metalli  depuratio,  bre¬ 
vibus  etian^  ab  folvifuevit  ejusdem  tractatio. 

f  Sulphur  purum  rarius  cum  hoc  metallo  maritatum  appa- 

*  rct, excepto  duplici  illo  infigni  fpeciminc,  miner  a  martkHa/fia- 
ca?  diftx  Solar  is, Sc  in  monte  prope  Gojslariam  forte  latentium 

r:  minerarum  fimilium,  e  quibus  vitriolum  illud  nativum  proma- 

*  mre. apparet, quod  ®rau  3c,cf cMBut  appellare  folent,freut  etiam 
univetfum  propemodum  illud ^///•^^homm-gencrum  era- 
n^a  in  hoc  monte  occurrens,  cujusucnque  coloris, quod  3ocfet 
©uf/^ofttt  ©u; t/puriora:  &  jtupf ec*3tomf>/  grau  u«6  rotlj  Htvammf 
appellant, undique  notabiliter  plus  ferri  quam  cupri'  continens. 

4  Alias  vero  innafeitur  Warimlis  iljafukftantiay  frequentius 
faxis,  modo  femilutofis,  modo  etiam  quadantenus  veluti  calci- 
formibusYoY\zt\s,  @pift§fe  ©e(let«  t  cujus  quidem  generis  etiam 
coloris  prorfus  alba  occ\m\xnty&cpellucida,  ferro  tamen  admo- 
dum  divitia. 

5  Rarum  fatis  eft, puriorem  in  minem  reperire  martem,  ne¬ 
que  fere  nifi  granorum  forma ,  cujus  generis  prsecipue  in  Salis* 

'h<  ....  bur~ 


mmM 

,  8c  ili  Ey falis  regionis^ 
morant, &  iiiipfi$;  e  tiafn  Silefis montani^  qtiife  timnibudoti# 
grana  praefto:  e  (Te’  narrant',.  quae  etiam  aliqualem  cxtenfionerm 
fub.  malleo  admittant,  jtc$  nii  Jjammer  fTetfc^cti  laflfcit. 


6 


ftra  vero  Gcrmaniay  nefcio  an  multo  mihusy  quarri  cxuniverfis. 
illis,  ad extelras  nationes  perveniat,  &  in  fpecie  quidem  Ctklj/% 
tisr  ubi  ^txtttHaffiacumySalishurgenfemy  Carinthiacnm'?-  etiam  fi, 
in  fiepius:  cum  veneratione  nominatorum 
Comitum  Schypartzburgicorum’  ditionibus,  tum  ingens  Cepia: 
ferri-  funditur ,  tum*  ipfe  chalybs  paratur ,  e  quo  quidem  magna: 
quantitas  cultrorum9^cyxt falcium  fabrefit,  irhoinllluftrisfitm 
Rudblpfoopolitani  di  tio  nibns,  ea  bonitate:  chalybs  parari  coepit,  ut: 
Siyriaco  palmam  dubiam  reddere  potuerit.. 

Quamvis  ad finem  properamus^  nom  poflnmus  tamen^  9 


v 


exteris  vero  ,  certis  praecipue,.exiguam'^ri^^^  ut  omnia. 

'  ienisfimi^,itiio:aiieHis,verbis  appelTemusjexprobremus  3  pen- 
fiiantes, quam immanes y&friwlis  aliipm^ 

ftim  vicinortim  auribus^  vix? credibiles;  metallorum  ebpix,  iir 
exterasillas  regibhef  &  Germania  tran&mffae  fiht,  ut  omnis  ille* 
luxus'  atque  faffus',  imo  vita:  &alimentav  magnas*  parti  extern 
rum ,  ex  noRt^Germania  :rgi  Tndtis  Septentrionalibus  ,  vix  non  m 
aequis  portionibus^  conbefla  efie  appareant; ,  Et  qitidem  aequa¬ 
li  etiam,  proh  pudor  f  pretio  5  dum  nonniihpribus^  imo  pejo- 
ribus  crepundiisyToT  Mille  Mtriaoes* ARGENTr &  AuRr nobfe  [i£ 
permutatae  funt;  quam  quibuslibet 

propterea  ab  Europsis ,  fed‘  maxima  injuria  a  nobis:  Germanis r 
deridetT&  contemni  fblent*  Cumeninr  milium'  fit  dubitim,,-- 
quiti  Quadringentis  circidter  ahrrik  &  Germanis- argetiii% 0V-13’ 
dinis^ad  Q^draginta Mltfci Sf  MitnoNuk:  eruta’  fiht;-  tatitd 

hodie:  1 


m  cs$  » 

hodie  pemfitct,  quoTfum  gentium  hoc  argentum  dilapfumfit/ 
ubi  reconditum ?  ;  &  cum  his  conferat,  non  in  totum  utique 
mendaces, illas  oftentationes  divitiarum  inter  illas  gentes,  qui- 
14  bus  in  proprii*  fuis  terris,  haec  metalla  concredere,  divina  pro  vi-* 
dentia  dubitaffe  videtur,  quam  facilis  ibi  confequentia,  $&arti~ 

\  fiaofarum.  i&afum  au  rifodl?tarfm  detedio  ?  Sedadrem.  * 

i)  -o  , Feni minera,  nili  maxime div.ej,  pura,  &  ingenua^  a  magne* 
minime  trahitur^  •  neque  ipfe  etiam  acum  magneticam  ma- 

exuflum,  crocus  s 
yri.  Unde  fane 
hzxxciosndocmafam  ,  qu£  per  magnetemcov^mfit,  minimi  o- 
mnium  facimus,  utpote  quseMineras  marris  etiam  fetis  divites, 
non  attingat.*  1.;:  :  -u'.---;  ■ 

Certe  quidem  vix  ullam  ferri  docimafiam  in  exiguo,  ma- 
yj  gni  momenti cenfemus,fed majufcnlo  potius  tentamini,  ante 
foilem  fabrilem  immediate,  rem  deferimus.  S  vadent  quidem 
$  etiam  aliqui  docimaflarum,  coli iquatio  nem  cum  nigro  fluxu]: 
fed  requiritur  certe  gradus  caloris,  vulgaribus  noftris  furnis  mi- 
cognitus. 

ig  Haud  paulo  difficilior  foxte  deprariienditur  in  praxi,  ille 
modus,  quo  ferro  minus  utili  rtr  udiori,  fragili ,  ita  fub  veniri 
queat,  ut  traSabile,  tenerius,  .tenax,  evadat:  Ubifeepisfime  vix  e 
multis  inter  fe  conficiatis  minera  hujusmodi  Jp  eae  bus ,  aliquid 
quod  opera  pretium  faciat  concinnatur.  -  Poliunt  tamen  hic 
non  parurn  etiam  si,  prafertim fagini,  carbones,  &  pinguis  eoe- 
noftis  niger  limus ,  qualis  fere  in  ipfis  plateis  ex  multa  conculca¬ 
tione  exteritur ;  Quorum  etiam  mutuo  jun&orum  medio, 
10  adhibita  fimul  aliquamdiu  occlufa  cemcntatoria  uftione,  e  fer¬ 
ro  communi  melioris  notse  chalybs  fieri  poteft. 

Illide  etiam  Smalcaldici  Chalybis  praeparationi,  unici  fub- 
venit  ufus  Carbonum,  eSylvis  fagineis  Saxomcs.  Jsnacenfsnunc 
,  ditionis ,  trans  Werram  fluvium,  t^mgidfcarfjer  :  fine  quir 
bus  nihil  perficere  valerent,  carbonibus  illis  abiegnis,  e  Thurin~ 
gica  Sylva  petitis :  utpote  qui  quidem  ad  primam  cittiquatio* 

nem, 


,  gnoper.e  afficit  .&  alterat  j  Idem  feci t ferrum 
1  martis  quicunque,  imo  ne  battitura  quidem  c‘ 


CC  /  >  (&  ' 

wmr non  magis  utiles,  quam  necejfarii ,  funt,  ad  hanc  vero  de* 
purationem  mCbalybeam  teneritudinem,  non  fufEciunt. 

Neque  fere  ullum  nobis^eft  dubium,  quin  .  cum  tempore 
melius  peripe&is  uflEus  talium  rerum,  & ipfius  praecipue, pblo*  * 
gifli  principii, metallis  quae  alias  de  ipfo participant  intimitisu-' 
niendi,  haud  adeo  exigua  utilitas  adhuc  obtineri  poffit. ; 

Quia  vero  ferrum  magnae  quantitati  fulpbuw  \mbibtn-  n 
d3C,  &quidem  prae  aliis  metallis,  aptum  deprehenditur,  infer- 
vit  illo  nomine  ad  abforbenda  hujus  generis  fulpburea  inqui¬ 
namenta,  adeoque  liberandas  .aliorum  metallorum  particu¬ 
la^, ut  illae  deinde  coire  atque  colligi  poffint. 

Monitum  vero  eft  alibi , ut  menfc  Septembri ,  &  Januario,  i  jz 
3XPr£side,,  quod  huic  intcntiomneceflfe  fit  adfubere 
perfedum,  non  vero,  neque  mineram  ejus, neque  battituram  fer¬ 
ri,  ne  querr^/r^  utpote  quae  omnia  ^  fulpburibus ;  minime  arri- 
-  juuntur ,  nifi  ipfa  fimul  pb/ogifios 
que  adeo  ferrumintc^vwm,  iit. 

S*.  CAPUT 

*  D(L 

ET 

-S  ,U  M  M  A  R  I  A. 

De  his,  ultimo  if  paucis  §;/,  abflinendo  ab  altisfeculatiombus,  §.2. 
Medicis  & Alchy  micis, Mercurii  minera  rarijjima^^  fed 
diiisfma§.f.  6 .  Cinnabarim  ant  terrea&y,  dejlillatur  hinc 
mercurius  f ne, %. 8*  aut  cum  additamentis ,§.^.  cinnabaris  i- 
gnem paulo  fortiorem  expeclat,§.  io.  nec  illo.,  in  claufo,  com¬ 
buritur,  §./ / .  fed elegantior potius  redditua,%J2 .  Antimonium 
eliquatur  in  occlufo.§,ij.  Eluit  facile^.14,  Regulus  neque  mal¬ 
leum  ^  neque  argentum  vivum  admittit' §.  /j.  nulli  meiallo , 
pr&ter  auro,  commode  additur:  §;i6.  valde  fufitia  reddit  me¬ 
talla  §./7.  fedd)  8>aldeT)6latHta  %.i$%  unde  pracipue  depul- 
fioni  ejusf udent  §./?*  Rr&cipitmdo^ frufra%,zo%  &  quare 

L  '  ^ 


©)-(**>  (®- 

brtote  commentatio  %.22.,  eduSlto ' colle  £iio metalli  e  Re- 
gulo  %>2j.  tUofimul  retento  fep aratio  Reguli  dme  talio, 

ut  fuper natet.  %.2$>  (A  fimiliter  confervetur  ^26 . 

fnio  in  no  (ira  tractatione  ultimum  loeurn  his  refer- 
vavimus  }  quia  de  Py  rotcchnica  metallurgia:  didturis, 
in  hisce:  fubjeclis  nihil,  adeo  jiniigne'  occurrit,  quod 
di  fficilius  fundamentum  involvat  ,  adeoque  explica-' 
tione  lingulari  egere  appareat..  Tanto:  miniis  vero  immifeue» 
rimus  nos,  illis  fludiis ,  qui  modo  ex  uno r  modo  altero,  modo  ‘ 
utroquchcrum  fubj  eCtorum,rnaxihia  arcana,-  non  tarn  fperan-  . 
tes  quam  alios  (perare:  jubentes,  modo  Hier  oglyp  hiris,, mddo  a* 
jl  X\\%  JEriigm*tictirt  at  femper  fere  Tragicis  loquendi  formulis,  de** 
his  rebus,  fermocinantur;.  Ubi  quidem,  e  modo  dictis  ratio¬ 
nibus,,  nihili  aliud  *,  nifil  quae  ad  MemUurgidmr  BcPyro  technicum 
quidemarque Hocimafumrtipicmnt,hiczttcn£tnxcs,;  tanto  fe- 
eiiriiis  praeterhnus:,  quae:  alii  modo  ad  Medicinam  hic  promit-* 
®  tunt,.  e  minerismcrcurii  cinnabarinis:Famireas-  credulis:  p  erfva-- 
furi:-  modo  adAIcliymiam  txAhtimonioi &  Mercurio 'y  maxima 
arcana, imo  qmequidi  quarunt  Sapientes,  (quos:  quidem  ego  non 

quateri*  foll&entur;.' 

4  Quod  itaque*  praecipue  Mercurii  miner am  attinet}  eff  illa 

ad  miraculum’  rara,  in ‘omni  habitabili  nafiro  noto  orbe ,  & 
j,  tamen  iterum  ad  miraculum  dives,  atque  abundans, in  Poten- 
tisCimQmun  Aufria  Arthi-Ducum  ditione'  Carnia,,  ad  vicum 
Hydria:,  tibi  quidem  iterum ,  hujus  rei  Hifforiamex  elabora- 
tisfihio)  illo:  Chronica  Domini  Baronis  Wafoafor,  aut  quse.de  il¬ 
la:  A0»AKg(L  i669;Men£  pecembr . habentur j  huc  transferre  non 
6  placet  excepta  fola>  ihgenti  illa  (umm§,  quse  tribas'  annis  dein¬ 
ceps  colle  d£a  eif ,  nempe  r66r.  Eti mille  quadraginta  (A fex Cen¬ 
tenarii:,  1 66x*Bti  mille,  fer  centeni  qytadtitgfnm fex  Centenarii. 
1663^  Bis  mille x qmngentiTquinquagintai  notiem  C  entenarii;  Sicut 
etiam  non  cenfenus^  allegandum:  quod  Alturus  Alonfus  Bar- 
v'  -  ■’  *  '  “  '  ia 


WM<&  : 

ba  de  ejus  nativitate 'm  America obfcurius  recenfet  r  fed  /iiffi- 
ciet  nobis  illud  folum,,  quodi  ad  PjrotecJbnicammincrx:  hujus 
tra$at£oncm  fpedat*  attigifie..  7 

itaque  mertuniry€i.  eff  fulphurea ,  cinnabarina::  veli 
magis;  fincere  terreo-limofk,  imo  lapida fa::  illa  femp er  magis. 
rubiamdiyhxcdiverJicoXovxs..  Educitur  ex  hac  pofteriore 
cunii5r  nuda-  deJiidationCjimXVk  re  addita,  dum  minera  retortis  81 
immjfTa,  igne;  fufficiente  urgetur  ::  Ita.  transcendit  mercurius 
currens,  in  forma  vaporis r  qui  tamen  in  collo  retortarum,  par- 
tim  in  guttas  concrescens  defluit,  partim  in  ^/^praepofitade- 
mio  coalescens  fchema.  illud  ,  quo;  deinde  venum  it,  induic  ,. 
nempe  aqua  v eluti  metallica  ,  magna  fluiditatis  teneritudine 
conlpiciicC..  E  Cinnabari  vero,  jfi  fufcitari  debeat,  opus  eft  ad-  9 
ditameu  tis',  qua  y2^,femifubftanda.  imbihita 7/  mercurium  cur- 
fuifiio*  reftituant.. 

Quamdiu  vero  cinnabaris  hac  in  hia  propria  fub flantia  five 
com  politione  adhuc  haeret,  non  eft  aded  proclivis;  ad  [ublima- 
tionem ,  ni ff  quidem  fatis  intenfo  igne  pellatur*  cui  alias  prom-  le! 
tius  obedit.  Quod  quidem  redte  perfpedum  habuit  Celcberr. 
Wedelius ,  qui  hac  ratione  depurationem  nativacinabarisindi- 
tu it  y  quod  vero  illam  non  nifi  pro-  arcano  interpretatus,  fit,  & 
fu  a  quidem  fublimationis  tentarionc:  ante  communicationem 
non  affecutus  ,  operofisfimus  de  cetero  in  hocfubje&o  Claude ^ 
r/&r,experientia2,circa  talia  negotia  &graduum  praecipue  ignis,, 
vix  non  aliqualem  i  nop  iam  indigitare  apparuerit..  Ubi  obiter 
notamus,  ridiculam  effe illam,  non  tam  expertorum,  fine  dii-  n 
bio,  quam  credulorum  tranferiptorum,  cautelamvcirca  fubli- 
mationem  mercurii  ^  cavendum  nempe  effe*,  ne,  fi  nimio  igne' 
fublimatio  ejus  tentetur,  combumturr  ut  nigrum eoiorem  indu¬ 
at  :  Cum  to  tus  ille  niger  color,  non  nifi  a  fulphuris  abundanti, 
pondere  pendeat,  intenlisfimo  vero  etiam  igne,  cinnabaris  po¬ 
tius  eleganti  orem  colorem,  intimiore  veluti  fubagitatione,,  re- 11 
veri  confequatur..  Pluraaddere  non  placet-  *  ^  , 
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*3  Jntmomi  eliquatio,  peragitur  fimiliter  in  claufsv alis,  igne 

fuffiriente,  quo  nimirum  fimplex  ejus  colliquatio  obtineri  pos- 

14  fit,  rutila  candefariione.  Fluit  enim  antimonium  propter 
copioium  fulphur  dimidiam  propemodum  partem  ponderis  fui 
facillime^  &defluit  ita  e  faxis,  quibus  innatum  e ft,  ac : 
prolabitur  per  fundum  vaterumperforatum^ 'in  fuppofitaalia. 

if  Regulus  ejus,  feparata fulpburea  parte,  exhibet  fackm  qui¬ 

dem  metallo  fimiliorem,  fed  non  modojab  ommduililitate  alie¬ 
nam  confidentiam,  verum  etiam  aliorum  metallorum  duMili *• 
taii  adverfisfimam, quaeque  argentum  rivum j?ur£  refpuat  &  Ihb- 
terfugiat. 

Concretum  hoc,  antimoniim,  uti  per  fe  nullius  -eft  ufhs, 

16  nifi  z&medicam arcem} ita metallis  vmt  quidem,  fed raro  admo¬ 
dum  commodi  adoriatur,  excepto  .uno illo  optato  ejus  ufu,pro 
ultima  auri  depuratione  a  quibuscunque  aliis  metallis. 

17  Efferius  quem  cum  metallis,  aut  mineris  ea r undem,  con¬ 
currens  antimoniumy  vel  etiam  regulina  ejus  fub flantia,  poff 
praegreffam  uftionem,  edunt,  eft  infignis fuf litas ,  fed  etiamfi- 

18  mul  plurimum  incommoda  magna  volatilitasj  &  inde  nafeens 
metalli  depradatio . 

Unde  quidemnon  tam  eo  11  e riio niknf  retentioni  ejusdem, 

19  «que  ftudere  folet metallurgia  Pyrotcehmcay  quam  potius  proru¬ 
tae  &  quantum  poteft  minus  noxias,  depulfioni  ztc{UQ  fiiperationi. 
Obtinent  hanc,  aut  ftudent  obtinere,  communiter  per  talia, 

20  qua zfulphuream  ejus  partem  ab forb eant  5  &urd)  jugefe^fe  Jfttetar- 

fc^Wge ;  S  ed  revera  hoc  nom ine  fruftia.  Quamvis  enim  nega¬ 
ri  non  debeat, quod  tota  ejus  fubftantia,  Le.  regulus  cum  fulphti- 
te  adhuc  unitus,  utique  volatihor  fit,  quam  fcorfm  ;  fed 

longe  quidem  volatilioris  quoque  effetius,  quando  ita  cum regu- 
lo  unitum  eft,  quam  fifeorfim  ab  illo  conftitutam,  ubi  pluri- 

tl  mum  fe  qui tur  indolem  communis  fulphuris  :  Additamenta  ta¬ 
men  illa, cum  nihil  aliud  efficiant,  nifi  ut  metallurp  una  cum  re* 
qulo  praecipitent,  qui  tamen  non  solum  adhuc  valde  volatilis  eft, 

*  7  fed 
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fedetiama  metallo -deinde  difficillime  fecedk,-  quin  partem'  e* 
jas  fecum  diripiat  r  propterea  manet  ferefemper  antiqua  ilk 
difficultas,  &  eludit  inventionem,- 

Gmn  charta  nos  excludat,  dicemus  hic  tria  verba,^^?^  221 
quidem,  fed  guicguid  hic  r  quod  nos  friamus,,/#/'/ potejl,  com- 
pledentia.* 

Si  ©pera  pretium  fi \TantimaniafM  mineras  aut-  metalla,, 
^prscipttatiowe  dejicere  in  regulum  5  praecipitandum  eft,  primo, 
totum  -.  quoniam  non  nifi  plane  ultimo  cadit  metallum, regulus 
verd  ante  illud :  deinde,  regulus  hic  cum  nova  fui  ipfius  minent  . 
traftandus  rutpote  quas  non  illuni,  bene  vero  quicquid’  metalli- 
ficum  ipfoceddit,  aggreditur.  Quando  ho:c  iterato,  cumno^ 
vaminera,.ejusque  praecipitationibus,  ita  continuatur,  comcn-  zy 
traturhc  magis  magisque  metallum, ..retento  etiam  infuper  i- 24 
pfo  regulo* 

Qui  vero  illudartificium, quod  vulgo pr&cipitationihtu  im- 
mediateitadeftinant,  fic  infti tuere  poflfimt,  ut  regulus  anftmo- 
malis,  fupe  rficiti  phimbiyinjomaporofa,  ttae@p  el  fi /  innatare 

doceatur,  Iplumbo  emergens ^xc  quoq^finaliter  ^^^W«/,illi  16 
forte  intelligehtjqua  intentione,  quisquis  primo  illa additamen¬ 
ta  id  fecerit  ':  Quod  experimentum,  quamdiu 

ignoratur, videtur  in  confilium  praecipitationum  harum, r  hanc 
metafn  non  attingentium  quadrare  illud  plebejum  : 
tiuUn^ixmj  akrntan  mif  nf iti  Sedeeffandunv 
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^uivk»)iuiivvLwi»  geramus  $  confio* 
dentes,  nos  non  u.W) 


let,  per 


qux  commu¬ 


niter  de  his  rebus  tradita  habentur,  hic  con- 
quifita,  &  inter fe  connexa, protuliffe  :  Sed 
etiam, tum  talia,qux  fcripta  quidem,  fed  huc 
usque  parumperfpe&aaut  confiderata  fue¬ 
runt  ,  utiliter  velut  iniucemproduxifle,  ex- 
plicuifle  £c  applicuifle ,  tum  aliqua,  nobis 
propria  experientia  obfervata ,  in  medium 
propofuifle  ,  quibus  negotium  Met allur- 
giae  £ c  Docim asiae  hujus, non  folum  il- 
luftrari,  fed  edam  promoveri,  emendari,  lo- 

CUj 

careatuna 
vinam 

. . . .  veneramur. 


